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A 

SA SAINTETÉ LE TRÈS SAINT PERE 


PIE VI. 


SOUVERAIN PONTIFE 


SAINT PERE . 


E dejjèin de dédier à 
Votre Sainteté 1 Ou- 
vrage d'une plume novice aurait tout lieu 
de paraître téméraire , Jt des motifs nori-9 

moins 
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moins rejpé fiables que l'aufpice fous les 
quel j ofe faire paraître ma Ljthologie , ne 
my e ncourr âge aient . Joignant le pouvoir 
Spirituel au Temporel , Pontife &? Sou- 
verain , d'une main vous écartés le voiler 
dont T Erreur fe fert pour chacher la véri- 
té aux jeux des hommes , de ï autre , vous 
aidés aux befjins de vos fujets , vous en- 
cour ragé s les arts , vous excités ï émula- 
tion des talens naifans . Dans le mêmes 
tems que zélé Déffenfeur delà foj Vous vous 
occupés de la guérifon des maux qui affli- 
gent le troupeau commis à vos Soins , mil- 
le tr ave aux utiles étendent dans vos Etats 
les va fiés réfforts du Génie , fupléent 
aux befoins de leurs habitans . Non con- 
tent de continuer les entreprifes de Vos 
Predéceffeurs , votre coeur Paternel ri a 
pu voir les triftes conféquences émanantes 
des funeftes exhalaifons des marais P on - 

tins , 
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tins , fans chercher tous les moïens pojjî- 
hles de corriger ce vice de la Nature . 
Déjà, des compenfations généreufes ont de - 
domagé toutes les perfonnes inté réfié es à 
l'entretien de cek abbus , déjà , une main 
prudente a fondé la four ce du mal , déjà , 
mille bras utilement occupés ont confacrés 
leurs travaux à cette belle entreprife , & 
ce noble Defiein , conduit par la Sagejfe & 
par la munificence , dans un fiée le , ou il 
ne fl prefque plus rien d’impojjîble à f Art , 
promêt au glorieux Règne de PIE VI 
Ce que la grandeur des maîtres d'une Mo- 
narchie univerfelle , fif les immenfes tra- 
vaux entrepris par vingt Pontifes , n’ont 
pu voir terminer . Tels font les motifs qui 
m'ont infpiré la défir de faire paraître ma 
Lythologie fous les aufpices de Votre Sainteté. 
fi mon Ouvrage n'avait eu pour objet que 
ces riens agréables enfans du loifir , , qui , 

joi- 
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joignent à F éclat des fleurs , leur peu de 
confîBance & leur ephémére durée , crai- 
gnant pour le moins autant la nullité du 
fujet que la faibleffe de ma plume , je-» 
n eus jamais qfe Vous F offrir , Saint Pfre, 
mais mon Ouvrage a T utilité des hommes 
en vu'è , &f fournit en même tems à cha- 
que page un nouveau tribut de reconnaif 
fance vers la main toute puiffante à qui 
tout doit F Etre . Soumettant fa raifonfous 
le bandeau de la foi F homme a plus de mé- 
rite dans fin aveugle obéijfance ; mais 
quil efl doux , qu'il ejî flatteur pour lui 
de céder à fa propre conviBion , ôf qui 
peut plus viBorieufement parler à fa raifon 
que la Nature . CeB dans fis inconceva- 
bles merveilles que la grandeur de fin Au- 
teur fe peint de la manière la plus maje - 
ftueufe ô? la plus perfuaflve . 

Eclairer les hommes , 6? rendre ju- 

flice 
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fiice à la vérité me parait devoir être le_j> 
motif commun de tout ouvrage , ceB le 
mien \ Ji la faiblefle de ma plume ne ma 
point permis de parvenir au but que jcj> 
m étais propofé , il me fuffit d'avoir au 
moins courru dans cette carrière , à? 
d'avoir fait connaître le déjîr qui m’enfla - 
me . Aidant au développement des vérités 
que j’ai ofè entrevoir & que j annonce , 
une main plus vigoureufe hâter a peut-être 
leur êflor un jour . Bien loin dé envier fe s 
fuccèsjna main fera la première à couron- 
ner de lauriers T homme qui aura utile- 
ment démontré àfes Concitoiens une véri- 
té de plus . 

Mais en attendant daignés agréer , 
Saint Vere fl offre que je prens la liberté de 
Vous faire de lé explication de quelques my- 
flères de la Nature ignorés jufqu'à ce mo- 
ment cy , ou du moins peu connus . 

b L’Etu - 


L’Etude & l’obf citation ont diâês cet 
Ouvrage , l'envie d'être utile aux hommes 
le fait paraître au jour , & ma jufte vé- 
nération pour un Pontife , ami du Gel & 
des hommes , m'engage à le dédier à Votre 
Sainteté. Votre Bonté y Saint Pere, a infpi - 
ré cette démarche , votre indulgence en 
hardit ma voix , & depofant à Ses Pieds 
ce faible efquiffe de mes travaux naiffans , 
j’ofe , en lui demandant fa fainte Bénédi- 
ction , exprimer ici le dévouement le plus 
parfait , £*? le refpeB le plus profond avec , 
lequel je fuis . . 

Saint Pere 

De Votre Sainteté 


Le très humble, très obéiflant 
& très dévoué Serviteur 
Comte de Borch . 


ta- 
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APPROBATION* 

' ' . j 

J ’AI lû par ordre du Reverendiffime Pere Ricchini Maître du 
Sacré Palais l’Ouvrage intitulé : Lythologic Sicilienne : dans 
le quel, non feulement je n’ai rien trouvé qui foit contraire 
à la foi & aux bonnes mœurs , mais j’ai admiré l’illuftre Au- 
teur qui joint à la noblelTe de fa naiffance & à un rang dtftin- 
gué les recherches les plus laborieufes & les connoiflânccs 
les plus profondes de l’Hiftoire Naturelle . 

Donné à Rome le 9.“' Juin 1778. 

Fr. Jacquier , de t Ordre des Minimes , ProfeJJeur 
de Mathématique , des Academies de Lon - 
dre , de Berlin , de tlnjlitut de Bologne &c. 

& Correfpondant de C Académie Royale des 
Sciences de Paris . 
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Si vidcbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apoftolici Magiftro . 
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LYTHOLOGIE 

SICILIENNE 



OU CONNAISSANCE DE LA NATURE 
DES PIERRES DE LA SICILE. 


INTRODUCTION. 



N donnant à cet ouvrage le nom de Lythologie 
Sicilienne , ou Connaifiance de la nature det 
pierres de la Sicile , je ne prctens pas prouver 
que les J'ubfiancet de ce genre Je forment diffé- 
remment dans ce Royaume que dans tout autre 
, Pays . 

La Nature toujours confiante dans fon dêffein peut admettre 
des modifications dans l apparence de fes produits , mais ne varie 
jamais dans fes principes Tous tes Régnes démontrent évidemment 
cette vérité > mais c' e fi dans le minéral qu elle efi la plus fenfi * 
ble . Ce meme plomb qu on voit verd dans un Pays > blanc dans 
un autre , ici en paillettes , là en grands , ou en petits cubes-, efi 
toujours la même terre métallique de plomb colorée , ou cryfiallijée 
par différents minéralifateurs . Cette vérité une fois reconnue , 
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oh tarde pas à appercevoir par tout les memes principes , mal- 
gré la différence des climats , des terroirs , des fit es , &c. 

Mais comme la décomposition , ou l' alliage ,fi j'ofe le dire , de 
ces memes principes produit nccéffiirement des variétés étonnan- 
tes , que l injiuence du climat , les proportions plus , ou moins 
égales entre elles des huiles , dès terres , des jels &c. en augmen- 
tent les foudivifions à l infini , &■ que par con/équent tout Pays 
préfente toujours quelques produits propres à lui feul i ce font ces 
produits qu il faut analffer , & qui peuvent offrir non feulement 
des Lytbùl.gies d une partie du Monde \d'un Royaume , d’une Pro- 
vince, mais meme d autant de fites différent que la Nature peut 
etc former . Sans cette étude , la Nature paraîtra toujours une dans 
fes produits comme dans fin allion , & les variétés ne feront plut 
regardées que comme des bizarreries de cette même Nature , on 
comme des éffets nés d un manque de force effective . ■ 

Cette connaifiance n efl pas auffi facile à acquérir quelle 
parait l' être d' abord . La variété qu on remarque dans c es Corps 
provient de quelque caufe influente > cette caufe efl le terrain , la 
qualité du fil du Pays &e. L’ artalife alors s' ttend , embraffe un 
champ immenfe , & par l' enchaînement qui Je trouve entre les 
êtres devi eut bien tôt générale . 

T’élu efl la manière d étudier les merveilles de la Nafure_, 
pour parvenir au point d' en connaître les principes feçeadairfi i 
de fiavoir fuivre leur marche , leurs viciffitudes , & leur régé- 
nération ,fi je dois me fervir de cette expré fjton . Mais quand on 
efi une fils parvenu à ce point, le fyfiématique doit le céder à l uti- 
le , & la manière d' envifager les chofes en grand , aux détails 
les plus minutieux ; ï analife alors efi concentrée dans des bornes 
plus étroites , moins digne , il efl vrai , de f élévation de l ej'prit 
humain , mais plus proportionée à fes forces , plut relative à fes fa- 
cultés , plus utile à fes vues. 

C efl de cette façon que ]' ai tnvifagé la Sicile . Afiurément 
les jafpes , let Agates , les Marbres , les Albâtres Ô-c. s' y for- 
ment comme par tout . Mais quelle efi la caufe de cette prodigieufe 
variété de nuances qui les embelliffent i Quel principe modifie le 
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leut dureté refpéclive i Quelle variété de corps diffé- 
rent renferment ces produits ? Enfin quelles viciffitudes éprou- 
vent ces différentes natures ? Viciffitudes abfolument propres au 
Pays . Voila le champ de mes reflé Etions . Il ejl bas , il ejl vil aux 
yeux de ces êtres qui ne ffavent que jouir des bienfaits de la Na- 
ture , fans confiai tre ni la main qui les fait naître , ni le Jein qui 
les nourrit . Mais qu'il ejl vafie , qu’il ejl fublime aux yeux du 
vrai Philofophe , du Roi père de fesfujets , du bon Citosen i Ce_, 
feul fpéflacle élève ï âme » infpirt i humanité , réffére Us noeuds 
de ta Société , détruit beaucoup de préjugés , répand enfin fur tous 
les Etats , les lumières , la fanté dr l aifance • 

Aux yeux du vulgaire le jafpe ne d ffére du marbre que par 
fa dureté p aux yeux du Naturalifie étranger il diffère par un—i 
principe tout différent ; mais aux yeux d' un Regniccle inflruit,ou 
bien a ceux d’ un Voyageur qui s' ejl prefque identifié au pays par 
fon travail , & par les conna fiances , que fies analifes lui ont pû 
procurer , non Jeulement le jajpe diffère du marbre par fa dure- 
té , &■ la différence des principes , il diffère encore par toutes les 
taufes qui ont pû influer fur fa formation , & qui Je trahi fient 
par leurs efféts . C ejl ainji que le jafpe verd de Giuliano ne fera 
pas confondu avec le jafpe verd de Gohfano , & te marbre verd de 
Taormina , avec le marbre verd de Rtfaquino . 

Les mêmes couleurs ne Jont pas toujours produites par les 
mêmes Principes . Le fer tenu en diff dation , fait dans les ochres , 
fuit dans les bols , colorant quelque corps de la Nature , lui donne 
fossvent une teinte femblable à celle qui il peut recevoir de la tein- 
ture de l or de Caffius s du mercure combiné avec le fouffre ■ & de 
ce dernier minéralifateur uni à l arfénic . La déjlruliicm de_j 
quelques plantes produit bien des fois des nuances qui rivalifent 
celles-, que fait naître la diffdution des cryfiaux de Venus i les dé- 
gu fiat ion s du vitriol martial . i ail ion d Un alkali fur une tein- 
ture végétale Ô“c. 

L’oeil confond ces teintes , mais les rêaBifs du Chymifte font 
des toucheaux furs pour les diflinguer , & quand une main pru- 
dente les emploie , ta vérité ne peut Je voiler long tems > la Natu- 

Ai re 




re découvre {es myjiéret , fa marche fe maniféfle , ér fi l'homme _» 
ne peut appercevvir les premiers Principes , il fiait , au moins , les 
forcer à entrer dans fis viles , il les ajlervit à fa volonté . 

f ai Juivi dans cet ouvrage une marche différente de celle 
de ma Lythographie , & je croit que tout Le (leur infiruit fera de 
mon avis là défini . Dans ce prémier ouvrage je n ai eu en vues 
p récif ement que de donner la défcription des pierres de la Sicile. 
Ici je dévoile le myftére de leur formation . Entrant dans ces dé- 
tails j'ai dû embrafier dans la Lytbologie toutes les variétés 
connues ; dans la Lythographie je ne me fuie tend qu aux claffes 
principales . Comment aurais je pû parler de cailloux Zèbres , des 
yeux de chat, de yeux de firpents &c. fans indiquer , au moins , 
leurs Principes » f’ aurait été empiéter fur ma Lytbologie , & par 
conféquent détruire moi meme le plan que je m'étais tracé . J’ ai 
parlé , j’ en conviens , des Bazaltes & des Dendrites , quoique les 
uns fuffent productions de Volcans ,& les autres eufient du rapport 
avec les produits fémi - métalliques > mais comme ces deux ejpécet 
font regardées dans le pays comme entrant dans la fine des pier- 
res de taille & de gravure ; il m a fallu en indiquer au moins 
tes noms . La défcription que j' ai donné de la Lunaria, de l’ Hélio- 
trope , & de la Tartarucca ont été dans le même genre » je les ai 
dépeintes aux yeux de l Amateur pour les lui faire admettre dans 
fin Cabinet, en les analifant dans cet ouvrage , je les rendrai di- 
gnes du Laboratoire du Cbimijle . 

J' ai dit dans ma lythographie Sicilienne & je le répété ici 
avec plaifir qu aucun pays , au moins de ma connaiffance , ne ren- 
fermait dans fin fein tant de produits différent que la Sicile » & 
fur tout tant de variétés dans les fiufdivi fions des mêmes gen- 
res ■ fe n ai pû donner dans la Lythographie qu un faible échan- 
tillon , fi j ofi le dire . de cette vérité , étant forcé de me refiraindre 
dans les bornes que je m étais préfcrites moi même . C efl à ma 
Lytbologie à ma Théorie des Volcans & à ma Minéralogie Docima- 
fisque a le prouver, quoique ) aie été obligé de facrifier beaucoup de 
détails de peur dêtre trop long. Rien ne décrédite plus à mes yeux 
un ouvrage que fin volume , quelque abondante que fiit u'it_, 

matic- 


Digitized by Google 


€< 5 $ 


matière , f» / étendant on la délaye , l’ intérêt diminue , l Ecrivain, 
& le Leêleur fe lajfent tous deux dans la carrière , & /’ t/prit ha - 
raflé dans l’ un affaiblit l' ex préjjton, dans l'autre l' intelligente . 

Tto flyle conçu , ferré, nerveux ejl celui qui me parait le plus 
propre à ces fortes d' ouvrages , c’ ejl celui que ) ai taché d ’ em- 
ploi er . f ai entièrement facrifié les grâces , les préjliges enchan- 
teurs d une diêlion agréable aux phrafes "techniques > a la clarté, 
à la précifion , à la vérité, au défir de peindre d' après Nature 
ce que j ai voulu reprefenter . 

Je fçais, que dans beaucoup <f endroits de cet Ouvrage^, 
une monotonie malheur eufement née é flaire produira les même fons , 
& élèvera peut - être contre moi beaucoup de Leêleur s ; mais mal- 
gré tous mes efforts , j ai été contraint par la matière à la laiffer 
J'ubfifler . 

Dans la Nature les premiers Principes , ou plutôt le premier 
mobile ejl inconnu , notre analyfe ne peut s’ étendre que fur les 
principes fecondaires -, que la fageffe d’ une main toute puiflante 
réduit au plus petit nombre poflible , quoique leurs combinaifons , 
éf leurs modifications s' étendent à j infini . 

Ces modifications ont produit des fubfl onces dont les perfé- 
êlions & les qualités ont tant d' influence fur les autres produits 
de la Nature qu on les regarde comme des principes Terçatres ou 
plutôt comme des Véhicules infiniment puiflants , puifqu on les re- 
trouve a tous pas i tels font le fouffre , ï arfénic , C h" le fér > ainfi 
toute analyfe un peu approfondie doit rappeUer nécéflairement les 
mêmes Agens , ou du moins leurs modifications . 

Ayant par tout dans mon ouvrage la Nature a peindre, je me 
fuis toujours éloigné de tout ce qui pouvait avoir un air fyflêmati- 
que > les travaux de St bal » de Becker , de Hofman » de Koenig , 
à- de tant de célèbres Chymifles encore vivans ont trop furement 
déterminé les Principes que nous devons rechercher dans nos ana - 
lyfes , pour avoir befoin de recourir à des bypothéfes nouvelles 
pour expliquer la formation régulière des corps . Pénétré de cette 
vérité je h ai fait que rendre raifon de mes procédés Cbymques , 
en rapportant les Jubflanccs que j ai reconnues dans les corps que 
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j'ai analifé . C aurait été un mérite d éxaflitude de plus, fi j avais 
encore rapporté les Réactifs que j’ai emploie ; mais dans la crain- 
te de révolter le peu de Le fleur s benevoles que set ouvrage pour- 
ra avoir , par une longeur vraiment fatigante , ér une monoto- 
nie pat abfolument nécéjfaire, je mien fuie tenu aux réfultats feuls, 
aux quels l’ homme de letres peut en croire fur ma parole , & 
que le Cbimi/ie efl toujours à mime de vérifier . 

Le même défit d' être bref , d offrir au Le fleur des faits , 

& non une vaine érudition m a fait omettre toutes les autori- 
tés , toutes les citations que j' aurait pii emplojer pour garantir la 
vérité de la plupart de mes afftrtions ■ Elles ennuieraient l' homme 
fimplement curieux , Ô- elles font inutiles pour l homme inflruit . 

Car quel individu de cette claffe, ignore les réfultats des travaux 
des grands hommes dans toutes les principales branches de nos con- 
nu fiances . J' ai également facrifié toutes les réfutations des rap- 
ports faits avant moi -C efl la méthode de la plus part des Auteurs 
qui veulent, fur les brifées de leurs prédécefieurs établir leur fen- 
timent , leur réputation . Ce n efl pas la mienne i je ne crois pas 
mieux voir , ni mieux dire que les autres ; fi je me flatte de quel- 
que avantage fur ceux qui ont écrit fur ce fujet avant moi , c efl 
fur la fincérité des rapports que je le fondes je n ai nul motif qui 
puiffe m’obliger a vendre ma plume a la partialité . J ai travaillé 
pour moi , je publie mes remarques par ce que je cr is que tout 
homme efl comptable de tout ce qu il fait vis - à -vis de la J'ociété . 

Je fers mal peut-être mon amour propre en mettant cet ouvrages 
au jour , mais je fers mon coeur en fsrvant l humanité . 

On me reprochera peut-être d’ avoir dit des chnfes que beau- 
coup d' autres ont rapportée i avant moi , j en conviens . & je crois 
qu il efl impoffible de ne pas le faire en parlant d' une matières 
etuffi rebatuê mais comme cet ouvrage fera réfléchir fur nos cannai f- 
famés quelques traits de lumière de plus, cela feul doit me défendre 
contre toute inculpation de plagiat . 

Plut au Ciel que dans toutes les productions modernes qui 
font gémir nos préjjês-, au lieu d' une fuite de paradoxes , d' argu- 
ment captieux , de penféts fauffement brillantes dont on nous in- 
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nonde , a la fuite des vérités anciennes utilement rappc liées , on fit 
iuire quelque raton btenfaifant , quelqu avis J al ut aire, quelques, 
découvertes profitable t , chaque brochure aurait alors pour moi les 
grâces de la nouveauté àr le mérite d\un çriginal . 

J ai taché de répondre ici d avance aux principales objc- 
flions que l' on peut me faire fur cet Ouvrage', je répondrai dans 
la J'ui e aux moins importantes , ou à celles dont le fujet aurait pis 
m échapper . Il me refie encore à préfenter au Le Fleur ïéfquiffi, , 
Ù“ la marche de mon plan , afin de le mettre dans le cas d en conçe- 
voir tout d' un coup une jufle idée . 

On reconnaî t dans la Nature trois fortes de terres » la Vi- 
tr fiable , la Calcaire , ér la RcfraFlairc . Je ne réveillerai point 
dans ce moment ci la quefiion fi agitée au fujet de l'avantage ac- 
cordé a la prémiere d elles , regardée par beaucoup d' Auteurs 
tomme primitive , & par conféquent les deux autres comme fet 
modifications . Cette dfcttffion efi alfolument étrangère à mon fu- 
jet . Je me contenterai de clajjer tous les produits minéralo- 
giques non métalliques qui fe forment en Sicile fuivant leur plus ou 
leur moins derappurt-, dans les Chapitres conf acres à chaquune de 
ces terres en particulier . Pérmis après cela au Naturalifie plus 
rigide à tenter les motcns préfcrits par l'Art pour vitrifiér ces 
produit j & leurs gangues Calcaires ou RefraElaires , & dénatu- 
rer ainfi les fub/lances en les dépouillant de leurs qualités appa- 
rentes pour les faire rentrer fuivant fin fyftème dans leur état 
primi tif . 

Six Chapitres compoferont cet ouvrage ; le Premier traitera 
de la manière de rechercher dans les pierres les fubfiances diffé- 
rentes qui concourent à leur formation refpéélive . Les Trois Jui - 
vanls feront confacrés à l' analyfe des produits rélatifs aux trois 
qualités de terre que nous avons obfcrvées ci-dej]us,le Cinquième 
efi déjhné aux produits fémi-métalhqiset , comme les Dendrites 
les Cailloux d Pgypte &c. & le fixicme offrira l indagation des 
principes qui donnent la plupart des produits mixtes , Ô- acciden- 
tels , comme les yeux de ferpent , les yeux de chat &c. 
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Tel tjl le flan de ma Lithologie , il ejl très vajle> c fft au 
Public éclairé à décider fi j’ ai fpu le remplir . Toute fois je /c_» 
prierai de vouloir fe rappeller en ma faveur cet tutcien apophteg- 
me : ln magnis voluiûe ût cft . 
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DISCOURS 

SUR LA QUALITE, ET SUR LES VARIATIONS 
DU TERRAIN 

E LA SICILE. 

Racer le tableau de la qualité du terrain d‘un pays 
cjuel qu’il Toit , & le peindre tel qu’il parait i 
l oeil, c'eft -à - dire , indiquer fimplement que tel 
Canton eft Argillcux , tel autre Marneux , tel au* 
tre enfin couvert de Tuf ou de fable; c’eft remplir 
la tâche de 1’ Agronome , & nullement celle du 
Naturalifte . Le Premier n’ étudie la qualité d' un 
terrain que pour fijavoir le parti qu’ il doit cn_* 
tirer ■ le Sceuud analife fa nature , afin d' être en état de la corri- 
ger . Comme dans cet Ouvrage je fuis défeendu dans les plus pe- 
tits détails rélatifs aux Subftances dout j'ai traité , il me parait qu’une 
notion fuperficielle du terrain de ce Royaume feraic déplacée , & 
qu’ après avoir analiié fcrupuleufement les parties en détail , il eft 
de la plus grande importance d’ offrir au Le&eur curieux un plan 
général du tout , afin que d’ un coup d’ oeil il puifte embraffer tou- 
te 1' étendue de ce vafte théâtre , & qu’ en fuivant la chaîne des Etres, 
il fe rende raifon des différentes modifications qu' il admire . Par ce 
moyen 1' Obfervateur n’ acculera plus la Nature d' agir au gré dçj 
fes caprices dans les differentes métamorphofes qu’ il lui voit opé- 
rer , & â la lueur du flambeau de 1’ expérience il reconnaîtra que.» 
toutes fes viciflitudes font des fuites nécéflaircs d’ un Principe tou- 
jours confiant dans fon aétion . 

Pénétrés de cette vérité beaucoup de Naturaliftes nous ont 
donné des déferiptions très détaillées des pays qu’ ils ont analifés ; 
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mais pas un feul d’ eux n a fuivi i ce qu’ il me paraît le vrai & 
1' unique chemin qui conduit i la connaiflance de cette vérité . Di* 
re , par exemple que tel terrain eftArgilleux, c’ eft en indiquer l’ufa- 
ge , puifque l'expérience, & la coutume dans ce feui mot ont ren- 
fermées la définition de toutes fes propriétés ; nombrer & décrire la_» 
fuccélton des couches inférieures , reconnaître & clatièr les végé- 
teaux que fon fein produit ; déterminer & éftimer a fa jufte valeur 
l’ influence du Climat d’un pays ; font autant de pas de plus pour 
donner la connaiflance du fol qu’ on analife , mais tous ces travaux 
ne fixent point les doutes de 1' Agriculteur , furcout dans un pays 
Comme la Sicile qui a éprouvé des révolutions aulfi fubires dans leur 
éffet, qu’étonnantes dans leurs réfulrats . C’ell a la Chimie qu’eft 
refervé le droit de confulter la Nature défigurée a l’apparence. Ses 
Toucheaux par des indices certains reconnaillent la fubllance premiè- 
re malgré fes modifications , fachant juger du pallié par le préfent , 
f éxpérience lui lait pérccr le voile épais de 1’ avénir , & fi fa pru- 
dence 11 e prévoit pas tous les cas polübles, elle peut au moins com- 
pter fur li certitude des plus imporrans . 

Agilfanr d’ après ces principes , & délirant que tous les 
Naturalises en fiflent de même , je vais dans la p.-cmiere partie de 
ce dilcours prefenter 1’ Etat pâlie & 1’ Etat préfent du terrain de.» 
la Sicile, la fécondé eft refervée aux conje&ures fur fon futur Etat, 
d’après les conduirons que j’ai tiré des réfulrats de mes opérations 
Chimiques, & de I’obfervation des Phénomènes journaliers. 

PREMIERE PARTIR. 

■w ‘ ! 

De nos jours un grand tiérs de la Sicile , du moins ûiperficjel- 
lemcnt eft lave , & plus de la motié de cette Isleiett couverte de_> 
produits Volcaniques . 11 n' en était pas toujours 1 ' de même , Toit 
avant l’ éxiftancc de 1’ Etna , foit avant que la violence de 1' effervé- 
fccncc des fubliances conftituantes l’ âme de ce Volcan f» tue mani- 
ftftée d’ une manière fi térrible , ces Champs , ces Vallées quej 
nous voyons anjourd' hui préfenter à nos yeux une face aride & blê- 
me , jadis richement ornés des dons de la Nature , aux bdoins de_> 
F homme offraient un fein fertile , & recréaient lès regards par l'émail 
renaiflant & flatteur des fleurs les plus charmantes. Vallées de Théo- 
crire , lieux riants Chantés par Mofchus , heureux pays d' Hybla_>, 
qu’êtes vons devenus? S’ éjour d’ horreur, image éffraiante du cahos 
votre afpéâ feul fuffit pouf porter dans t âme la plus intrépide un 
trouble involontaire & inconnu . Sur les vaftes flancs de l'Etna naif- 
fent cent montagnes inaccélübles ; des Plaines embellies par les bien- 
faits les plus précieux d’une terre fertile cédant aux fecouffes d’une 
commotion intérieure s'affaifent tout a coup , & ne préfentent plus 
au Cultivateur ftupéfait qu’ un abyme immenfe toujours, prêt encore 
à s’ ouvrir- fous fes pas . Carane au milieu de fon port voit le choc 
de deux Elémens rivaux produire un écueil funéfte £cc. Telles font les 

méta- 


Digitized by Google 






rneiamorphoics qu'opère un limple déplacement, un déffaut d’équi- 
libre dans la Nature , détournons pour un moment nos yeux de ces 
tableaux éffraians , 1 a main toute puilTante qui les produits n a pas 
beioin d’ cmploïer toujours des moyens auffi violons pour parvenir à. 
les tins , une marche lente mais graduée & toujours «giflante , opéro 
fouvenr des change mens moins frappans il eft vrai dans leur appa- 
rence , mais plus étonnans dans la réalité . C’efl à ceux là princi- 
palement que je vais borner mes analyfes dans cet Ouvrage , ayant 
rcfervé de traiter féparement dans ma Théorie des Volcaus , tout 
ce qui peut émaner de cette caufe longtems confiderée comme fur- 
naturelle . 

Reiervant pour la Conclnfîon de ce Difcours 1’ explication des 
motifs qui ont opérés les changeinens que nous remarquons dans le 
terrain de ce Royaume , je vais avant tout offrir à 1a curiofité du 
Naturalise les variations les plus frappantes . 

Sans couiulter la nature du Sol de la Sicile , fi nous nous con- 
tentons de nous en rapporter aux témoignages des Auteurs les plus réC- 
pectables de 1 Antiquité , dont je ne crois pas avoir beloin de copier 
ici les différentes phrafes pour garantir cette affertion; l’on voit que 
la Sicile autre fois étoit un pays riche en mines . Syracufe frappait 
toutes fes monnayes de l’or & de l'argent que lui fourniilaicnt le fleu- 
ve de Nifo , le Symette &c Les valeureufes Républiques qui 

partageaient entre Elles les Cantons fertiles de la Sicile défendaient 
mutuellement leurs libertés à l’aide du fer te Amour du cuivre ciré 
des entrailles de cette Isle & puis changé en bronze dans les four- 
neaux d’Agrigente, de Catane & de Zancla . Aujourd'hui le Plomb, 
le Cuivre 8c 1 Argent font les feuls métaux qui foyent reliés à la Si- 
cile , encore dans une quantité bien médiocre , l' or ne fe manitefte 
plus que par quelques paillettes qu’un lavage laborieux , coûteux, 
& nullement lucratif extrait des cailloux de Nifo, n'offrant plus au- 
jourd’hui à la place de ce précieux métal qu’un Mica mcnlbogcr , 
ou quelque Pytitc Sulfureufe ou Arféuicalc . Le fer à abfolument 
difparù, les terres mêmes que fes diiiblutions ont colorées, par lo 
contact de f air 8c le choc des été nens ont laiflé évaporer , fi ofc 
le dire , la majeure partie des particules de ce mctal , au point que 
ce n'efl qu’à l'aide du travail le plus pénible que le Chimiite peut 
retrouver dans les terres qu’il analife les Principes qu'il fjoupçon- 
ne & qu' il cherche . 

Les Cailloux du fleuve de Nifo , autre fois fi riches en Lapis I 4 - 
xuli, que les Auteurs des fiécles inférieurs même encore ofaycnc com- 
parer aux belles pierres de ce genre qu’ou nous apporte de laTar- 
tarie, 8c furtouc de la Chine ; ces mêmes cailloux varioles par l’aétion 
mordante de la diflolution des Pyrite» 11 ’ offrent plus à nos recher- 
ches , qu’ une Cryfocolle de peu de valeur , un Spath , ou un Quartz co- 
loté. par des diiiblutions vitrioliques, unies àu Bleu de montagne. 

Le fameux fleuve Açhates qui à .-donné le nom aux pierres do 
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-Cent nature qui tapiraient fon fein , n’ offre plus que des débris Se 
«des telles de peu de valeur de fes premières richéiles. 

Ces lympides cryftaux qui , taillés en taffes , en coupes , en mille 
meubles différcns , ornayent les table» & les buffets des fuperbes Vain- 
queurs de la Grèce, tirés des immenfes Canons de cette fubffance , pro- 
duits dans le fein des montagnes de la Sicile, n' ont-été remplacés 
-dans ces mêmes Matrices , que par des petits cryfteaux tnoulleux, 
porreux , ternes , opaques &devant encore 1' éxiftancc , pour la plupart,- 
à une liquefaâion opérée par un fcu Volcanique , & à une cryllilli- 
fation fecondaire . 

Ces Couches immenfes d’ Agates & de Jafpes dépeintes par tant 
<T Auteurs célébrés comme autant de merveilles de la Nature , in- 
terrompues dans leurs diréétions , altérées dans leur nature , partout 
préfentent aux yeux de 1' Obfervateur le combât continuel de l’ im- 
mortalité refpéâive de la Matière , & en même tems l’ inhabilité de 
ces mêmes Etres qui, à l'apparence remblaient être faits pour bra- 
ver éternellement les injures du tems . 

Telles font la plupart des détériorations opérées par le cours- 
des années dans ce pays fur les productions les plus précieufes ; que di- 
rons nousàpréfent des changcmens plus généraux & plus a notre 
portée . Le peu d’ étendue de cet Ouvrage ne me permettant pas de 
fuivre pied i pied chaque nature, je me contenterai d’offrir ici l’ana- 
îife des principales , 

Voyons par exemple: ces Bols ccmfervant encore l'onéiuofité na- 
turelle aux focs qui détrempent leurs particules conftituantes , mais 
entièrement décolorés par la déperdition des Atomes métalliques dont 
la diliolution faifait naître leur teinte prémierc . 

Voyons ces Diflolations Végétales fouvent dans un état encore 
imparfait, imprégnées d’un fuc bitumineux, offrir toute l’apparen- 
ce & toutes les propriétés du charbon, ajoutons à cela ces pierres 
Naphtiques de Ccntorbi compofées d’ une furabondance de Pétreo- 
le détrempant un amis de particules pierreufes . 

Voyons ces dépôts d’Albâtres , d’ alabaftrides , de ftalactites , & 
ff’ autres Concrétions épars dans les entrailles d’ une montagne ira- 
inenfe , formée elle même de 1’ agrégation de mille & mille parties 
bien fouvent hétérogènes entr’ elles . 

Enfin qu’ un Obfervateur repaffe dans fa mémoire toutes les na- 
tures , toutes les fubffances neutres qui couvrent , pour ainlî dire, de 
nos jours la Sicile , & qu’ il éxamine apres cela la limplicité de la_» 
Terre primirive , il concluera aifément que la Sicile ett le pays de l’Eu- 
Topc peut-être le plus propre pour reconnaître les motifs de la mo- 
ndification de prefque tous les corps de la Nature, du moins de ceux 
■que ce pays renferme. 

De ce boulverfement apparent de toute la Nature dans la Sicile 
j’ ofe conclure que deux forces bien différentes dans leur aâion ont 
fagi fur ce pays , l’une violente mais paffagére , l'autre à peine fenfi- 
- . . ble. 
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ble , mais continuelle & Couvent aidée dans fes réfultats par ceux de 
la première . 11 eft fur que les Volcans ont agi de la manière la plus 
frappante dans ce Royaume , cent montagnes élevées les unes fur 
tes autres , des fleuves déiiechés , des colonnes d'eau bouillante 
pouflèes à une diftance inconcevable, des laves, comme des rivières 
de feu liquide , occupant fouvent la diftance de trente mille dans leur 
largeur , dévorant tout ce qui s’oppofaint à leur paflage , & d’un_. 
terrain fertile formant en peu de rems une roche arridc & à peine 
pénétrable au plus dur acier &c. Tels font les Phénomènes de cet- 
te première force , il font éffraïans au feul récit de leurs éffets , 
mais combien peu fa puiflance eft comparable à celle de l’aétionj 
lente & graduée de la Nature . Ces fubAances qu'une conflagration 
violente à patû détruire, ces Cendres, ces Scories, trilles témoins 
des ravages opérés par elle, ne font point perdus pour la Nature , les 
injures quelles ont re<,us ne peuvent que modifier leurs apparences, 
nouveaux Phénix renaifl'anrs au lein du braaier qui fcmblair les -avoir 
confumées , elles reparaiflent avec plus d’éclat lous mille formes dif- 
férentes ; dépouillés de leur enveloppe terréftres , les Principes rappro- 
chés devenus fels , huile, efprit, acide, phlogiltique , agillent fur les 
corps voilins , avec plus de promptitude & plus de fuccés , & font pro- 
duire à la Nature des êtres dont elle ne pouvait pas feulement foup- 
çonner l’éxiftence. Ayant vû les principaux Phénomènes opérés eru» 
Sicile , & ayant en même tems reconnu le motif qui les a produits, 
il eft nécéllàire de porter fur tout ce Royaume un coup d ocil géné- 
ral pour fuivre autant que nos forces nous le permettent , la mar- 
che de la Nature , foulever le voile épais dont ta plupart de fes produits 
font couverts , & fatisfaire par cette analyfe à l’objet de nos rechér- 
ches , c'cft-d-dire ; connaître & déterminer , au plus probable , l’état 
paffé du terrain de la Sicile en le comparant au préfent . 

J’ai deji dit, a la tête de la première partie de ce Difcours , qu‘ 
aujourd’hui un tiérs de la Sicile était lave, & que plus de la motié 
de cette Isle était couverte de produâions Volcaniques ; tout ce que 
les Eruptions de l’Etna ont refpeâés n’offre pas un champ moins ia- 
téréflanr à la curiofîté d’un Naturalise Obfervateur . 

De tout tems la Sicile a paflè pour le pays le plus fertile 
du monde , elle l’eft encore de nos jours , & ce que les Innonda- 
rions du Nil ajoutent aux terres de l’Egypte , les fcls provenus des 
incendies de l'Etna l’accordent au fol de cette Isle fortunée . Ce- 
pendant de nos jours on fe plaint de la miférc dans ce Royaume, 
mes propres oreilles plus d’une fois ont été frappées des fous plain- 
tifs de tant de familles errantes réduites à la mendicité . Sans fera 
mer nos coeurs aux befoins de ces malheureufes viâimes , n’aceu- 
fons que les Siciliens eux même de l’état déplorable dans le quel fe 
trouve réduite une grande partie de leurs Compatriotes fur tout 
dans l'intérieur du Royaume . La terre eft bonne par elle même, 
mais elle demande des bras pour la cultiver , le luxe occupe à de» 
emplois futils des forces qu’on devrait employer au bien être de la 
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Patrie . Les bras , même , que l’amour du Gain , 1a nécéffité , ou le 
devoir (i) attachent aux labeurs de la Campagne, par le peu de com- 
munication d'un endroit à l’autre , par l’inconiommation , fi j'ofe le 
dire , de la denrée dans le pays même , par la faible éxportation 
des grains , par le Monopole , & par tant d’autres abus , rendent inu- 
tiles les rares bienfaits d’une terre fertile au delà de toute expréffion, 
épuifent les reffources de l’Etat, énervent la bonne volonté des Ci-* 
(oyens les mieux penfans , enfin répandent fur ce Royaume fi favo- 
tifé des Cieux une langueur , un malaife général . 

Si d'aprcs le tableau que nous eu prélentent les Hifioriens les 
plus refpedablcs de l’Antiquité, nous nous remettons devant les yeux 
l’immenfe Population des fepr Cités de Syracufe , celle des ancien- 
nes Républiques qui partagaient entre elles le Sol de cette Isle , que 
nous la Comparions à l’état préfent de ce Royaume , & que furtout 
nous nous rappellions l’immenfe quantité de Grains que la Sicile déve- 
nue Province Romaine envoyait toutes les années pour nourir Tes Vain- 
queurs , nous déciderons que ce pays a du perdre de fa préiniere 
fertilité , puifque difpenfé de nos jours d'une dépenfe anffi grande 
dans l’intérieur , il n'tft plus en état de fournir aujourd'hui à une 
exportation confidérable . Mais cette décifion ferait deféâueufe & in- 
jufte , n’accufons de cette détérioration apparente que les caufes que 
j’ai rapportées ci-delfus, & j’ofe garantir que la Sicile n’a jamais été 
plus à même que de nos jours de redevenir encore le gréuier de l’Eu- 
rope & de l’Afie . 

Ce que je dis ici rélativement à la fertilité du Sol de la Sicile, 
ne doit fimplement s’entendre que de fes bienfaits relatifs à la nouri- 
ture de l’homme , car tous fes autres produits , comme je l’ai déjà re- 
marqué plus haut, ont vifiblement fouiferts du laps du rems , Sa_> 
main déllructrke s’eft non feulement étendue fur les différentes Na- 
tions qui ont habitées anciénnement cette Isle , & fur les fupérbes 
monuments de leur grandeur , elle a fappéc encore dans leurs fonde- 
mens ces fubfiances précieufes qui ne fervayent qu’a nourir leur lu- 
xe & leur orgueil . Frappante leçon pour les Plutus de ce Siècle, 
qui ne rougiflenç pas d’habiter fous de lambris incrufiés de Jafpes & 
d’ Agates , & detaler fur leurs tables la profulion la plus ruineufe , 
tandis , que des milliers de malheureux Serfs , dont ils fe difent les 
Pères , n’ont d'autre couvert que le Ciel , ne fe uouriifenr pour la_» 
plupart que d’un pain indigéfte & greffier , bien Couvent détrempé 
de leur fueur & de leur larmes . 

Mais revenons à notre fujet principal ; les injures que ces fubffan- 
ces ont reçues de la main du teins , en détruisant des produits fim- 

ple- 


(i) Je diHingue la nécéfiité du devoir-, la première oblige l'homme au tra- 
vail le plus laborieux de fort propre mouvement , & pour l'entretien de fort 
cxisijr.ee ; le fécond efi une émanation de la loi féodale qui force le Serf i 
travailler pour fin maître , ait détriment meme de fis propres intérêts , 
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plcmcnt beaux ont portés dans les Campagnes la vigueur & la fer- 
tilité . C' cil ainlî que tout eft compenfé dans la Nature , le mal eft 
au bien , ce que 1' ombre d’ un tabieau eft à fes teintes les plus vi- 
ves; l’une fait reilortir l'autte . Dans l' immenfe fucceffton des fiédes,les 
anneaux de la Chaîne des Etres fe fuccédent mutuellement , les 
corps fe défigurent ou s’cmbclliftcnt fuivant le terme accordé a leur 
durée refpéciive , mais le Matière toujours indéitruâible , fe modifie, 
fe prête aux circonftances & réparait toujours avec éclat fur la_» 
fcéne . Concluons de là que la Sicile à fouffert des deux forces agif- 
fanres dans la Nature, la violente & la graduée. Mais, fi d’un coté, 
fes belles plaines ont vû dans leur fitinnaitre cent nouvelles montagnes, 
fi ces Rochers , primitifs carcalses de la machine de ce globe, ont vd 
dans leurs enttaillcs altérer la qualité de leurs produits les plus 
précieux, fi l’or, le fer & les ctillaux ont difparus , ou du moins 
fe font pour quelque teins dérobés aux rechérches de ce fiécle ; 
mille bienfaits plus éftimables & plus foüdes ont compenfés ces 
pertes . Uue terre abondante rendue plus vigoureufe par mille fucs 
nounciers repcinlùs dans fes entrailles ne demande qu’un peu dçj 
foin, & promet les plus grandes richelics . O vous qu’un déftin_» 
heureux à fait naître fur un fol fi fortuné ne vous plaignés point de 
l'injuftice de 1a Nature , elle ne vous à dépouillé d’aucun bien, elle 
n’a fait que changer lafource de fes bienfaits à votre égard; fécon- 
dés fa généreufe prodigalité , co’niucrcs vos bras à des travaux uti- 
les, bien- tôt une terre libérale vous payéra tu centuple votre rems 
& vos travaux ; le Citoyen mieux nourri , & 1 meilleur prix éxigera_» 
moins pour la compenfation de fes peines , le bon marché de la_» 
main d’ œuvre rendra vos fabriques florilfanres , le bien-être & l’ému- 
lation étendront les limites de l' induftrie nationale . Les Nations 
Etrangères viendront à prix d’or acheter chès vous & les prémiers 
befoms de U vie , & les étfores de vôtre Génie , les précieufes pro- 
duirions des arides Rochers de l’Inde & des mines du Pérou fans vous 
coûter aucun travail, vous feront apportés à l’envie par 1’ Etranger 
privé de vos folides Richetlès ; &ajufte titre alors fans qu' on putf- 
fe blâmer vos excès vous joindrés l'éclat d’un luxe rendû nécèifaire 
dans vôtre .fiécle à l aifance,au bonheur général de tous vos Con- 
citoyens . 

SECONDE PARTIE.' 

Plus Littérateur que Chymifte dans la prémtére Partie de et» 
Discours je n’ai fait qne préfenter des tableaux généraux des révo- 
lutions de la Sicile , fans defeendre dans les détails rélatifs à l’ana- 
life rigide que je me fuis propofée pour objet . La raifon qui m’ à 
engagée à en agir ainfi émane de la Narure même de mon Sujet; 
1’ éxa&e Connaiflînce de lctat paflïdela qualité d’un terrain ne peut 
être fondée que fur des rapports , & les Toucheaux de la Chimie , 
dans l’ analife »ju’ il font d’ uuc fubftance quelconque font fouvent 
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dans le cas de fe tromper , quand T état paüé cil 1’ unique objet de 
leurs recherches . L’ état préfent à portée de tout le monde , n’ a befoin 
dans la déferiprion qu’on en fait que de quelques obfervations parti- 
culières fur certaines Natures moins communes ; le telle cil connu . 
11 n’ y a donc d’ intéréffant dans ces deux états que 1 explication de 
quelques Phénomènes particuliers , & 1’ analife du paffage d’un état 
à l’autre . Quant au premier de ces objets, les bornes d'un lîmple 
dilcours font trop étroites pour y fatisfaire , d’ ailleurs plus d ’ uuj 
grand Génie de ce fiécle y à utilement confacré fa plume . Relative- 
ment au fécond, je crois y avoir fatisfait en partie dans les détails 
que j’ai prefentés cy-delfus. Cependant comme je n’ai offert jufqu’ 
i préfent que des fîraples tableaux de ces vérités , je vais , avant que 
de paffer d 1' expolition de mes conjéâures fur le futur état du ter- 
rain de la Sicile , développer la marche des Etres, & rendre raifondes 
motifs* bizares à l’apparence de l’agrégation de leurs parties Compo- 
fantes , des foutiens invilibles de leur durée , & des raifons de leurs 
déftruâions refpéftives . 

Si la Nature dans l’ immenfité des Produits dùc fuivre nécéffai- 
rement une marche aulïï fimple que le font fes prémiers Principes, . 
& qu’ il ne fut pérmis a tous les Etres émartans de fon fein de fej 
réproduire que d’une manière dirééte . Les forces de la première fe- 
raient bien- tôt épuifées , & les féconds faute de fecours convenables 
à leurs befoins avec la durée du Monde verraient défaillir leur vigueur , 
Sc abbâtardir leur qualité . Auffi fage & suffi prévoyante dans le foutien, 
qu’ immenfc & puiffante'dans la prémiére formation du tout, la main 
qui lui à donné l’Etre, n’a pas oublié les fecours utiles à ta durée. 
Ainfi fans avoir befoin de recourir a une Création continuelle , & fans 
avoir a redouter l’altération d’aucune Subllance , la Matière toujours 
agiffante fe reproduit dans le fein de la déilru&ion même , emprunte.» 
continuellement mille forints différentes , & des débris des Etres qui 
ont déjà rempli leur carrière, vient renforcér d’autres Etres nailfans. 
Loin d’avoir donc à nous plaindre de la déAruétion nous devons la 
regarder comme l’ immortel fécrèt dont fe fert la Nature pour foutenir 
fon Ouvrage . Mais comme le paffage des qualités d’ un Etre à l’autre, 
ferait impoffible dans l’état de la prémiére apparence, avant d’ad- 
méttre les corps aux différentes Mctamorphofes que fa puiffancc opè- 
re , fa main puifl’ante les à tous fournis à une loi universelle , celle de 
la Divifibilité i l’ infini , & de la Réunion indéterminée . 

Ainfi toutes les fubAances formant un corps quelconque dans 
la Nature font compofées de parties plus petites unies & liées enfem- 
ble par différents ciments . & demeurant dans cet état jufqu’ à co 
qu’une force majeure ne les fépare . Quoique les parties qu’on voit 
réunies dans un tout quelconque font bien fouvenr hétérogènes en- 
tatr’elles, le Principe qui incite à l’agrégation les parties conllituantes 
de ce tout ne diffère pas pour cela de celui qui unit les homogènes . Le 
ciment fera moins fort par l’impofTibilité d’unir des parties moins por- 
tées à la juxta-pofition , 1’ union fera moins Aride , la folidité du corps 
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& fa pefântcur fpéci.ique s' en refendront, mais les parties différentes 
auront eues toujours les mêmes véhicules dans l’agrégation . Ces vé- 
hicules généraux font T Eau & le feu . Les Volcans & les fourneaux 
des Chimilles nous fournilient journellement mille preuves des éfféts 
produits par le fécond. L’infpédion de la Nature conlultée dans fes 
plus grands , comme dans fes plus petits Ouvrages nous garantit £ 
tout moment l' imménfc action du premier . 

Lige de l'homme nous eft connu , une expérience fondée fur 
mille & mille obfervattons nous à fait également reconnaître celui 
des animaux , celui des plantes mêmes ; mais quant au Régne miné- 
ral nous fommes dans la plus proffonde ignorance 8c perfonne 
n'a pu déterminer encore la durée de l’éxiftence d' un Grain de Sable . 
Ce Grain , cependant eft un indivudû éxiflant dans la Chaine des Etres 
comme nous, il doit donc y avoir un terme préferitifa durée ;& les 
accident qui le tranfmuent font i fon égard ce que font les mala- 
dies 8c la mort pour nous. En païant ce tribut à la Nature , il n'exi- 
fte plus pour lui , mais il ne fort point pour cela de la Chaine des 
Etres , il éxitle dans un autre Etre que fes dépouilles ont enrichi . 
Telle eft l’influence des Etres les uns fur les autres, &leut marche 
ordinaire , voïons à prefent les motifs de l'agrégation des parties 
compolantes d'un corps quelconque . Audi- tôt qu’ un Etre à terminé 
fa carrière , T abfcnce du Principe animateur occalionne un déffauc 
d' equiliore dans toute la machine , la fufpenlîon de l’adion , porto 
la fermentation dans les liquides t auffi- tôt commence la défunion des 
parties, & leur frottement mutuel accéléré & augmente la divilibilité 
des atomes . Réduits dans cet Etat ces débris devéloppent les Prin- 
cipes que leur tout s’était rendu propre , & les préientent aux be- 
foins des Etres éxiftans . Par le moïen de T air fervant de dilolvanc 
a 1 eau , l'animal non feulement dans les alimens qu’il déifine ai 
fa nourriture , mais encore par l’ infpiration admet dans fon corps un 
nombre inrini de çes dépouilles dont toute la Nature eft chargée î la 
Plante, trouvant des fucs propres à fa végétation, j l’aide des trom- 
pes de fes racines , des porcs de fes feuilles , des v '.fléaux propres de 
fon Parenchyme , augmente fes forces en s'émparant des nouvelles rt- 
chefTcs qui lui font préfentées . Mais nulle part l’agrégation eft plus 
feniible que dans le Régne minéral . Les parties compofantcs de la_* 
plupart de ces corps n’ ayant point i palier par des filières autQ dé- 
licates que celles qui ajoutent i f éxiftance des corps animaux & vé- 
gétaux , font plus grolfiéres , parconféquent l’ oeil obfervateur les di- 
ftingue mieux, réconnait fouvent les fubftances premières dont elles 
dérivent , & lirait déterminer jufqu'à la Nature du ciment qui les unit. 
Quant à la nécéiSté de l’agrégation , je vois qu’ il n' eft pas nécctfai- 
te que j’ en parle , tout prouve cette vérité dans la Nature , puifqu’it 
n’y à point d' Etre aufS privilégié qui puife éxifter par foi même , & 
indépendamment de tout autre . De ce que nous avons obfervé relati- 
vement i l’agrégation , émane naturellement la connaiflance des fou- 
tiens de U Durée , & des raifons de la déftrudion des eprps . Pour 
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rendre cette vérité plus palpable , aretons nous y un inftant . Nous 
avons dit plus haut que la déftruétion d' un corps commençait du mo- 
ment de 1’ abfence du Principe animateur ; en raifon inverfe il fublî- 
fle , il jouit, du plus au moins , de fes prérogatives tant que ce Prin- 
cipe agit en lui . Dire quel eft ce Principe , n'eft pas du reflort de ce 
Difcours , il doit nous fuflire dans ce moment cy de reconnaître fa 
préfence par tout, ce Principe eft lame d’un corps , mais n’ en eft pas 
le foutien , il met en mouvements les refl’orts d’ une machine , mais 
il n influe par fur leurs forces rcfpéâives ; pour le foutenir il faut 
qu' un Corps cherche des agens plus a fa portée , les dépouilles des 
corps éxiftans avant luy font feuls propres à les lui fournir &c'efl 
dans leur fein qu’il puife journellement les foutiens de fon éxiflancc. 
Mais comme dans la Conftitution de l’Univers., tous les corps ont 
un terme préferit à leur durée , la nécelfité de l’éxiflance des corps 
fuccédans , éxige rannéantirtement de ceux qui éxiftent ; de la émane 
nécélfaireinent la loi de déflruâion , qui fans cette raifon feroit inju- 
rieufe a la Nature , & pourrait fournira l’homme fur le peuchant de 
fa carrière des motifs de plainte , & des doutes de la toute puiflan- 
ce de la main Créatrice . 

De l’ inlpéâion de ce tableau général , de la marche des Etres 
dans la Nature , enfln de 1' analife des motifs de l’agrégation des par- 
ties compofantes , des foutiens de la durée des Etres , & des Raifons 
de leur déflruâion ; ramenons nos regards vers notre objet princi- 
pal ; répaflons en abrégé les changemens opérés fur le terrain de la 
Sicile dans le paflage de fon état parte à fon état préfent , & de la_> 
nous irons à l'éxpofltion des conjeâures fur Ion futur état. 

Soit que nous nous rapportions Amplement aux Uéfcriptions que 
nous ont donnés les anciens Hiftoriens de l' état patfé du terraiu de 
la Sicile , foit que nous cherchions à le connaître par l' analife de 
l’ état préfent i nous ferons toujours convaincus que cette Isle était de 
tout feras le pays le plus fertile de l’Europe mais fon abondance 
n’avait pas les motifs qni 1’ entretiennent de no* jours. 

Beaucoup deperfonnes & même nombre de Naturalifles ne Con- 
naiflant la Nature que par fes principes généraux fe font imaginés 
qu’un terrain pour être fertile devait être absolument argilleux , & que 
pourvu qu’ une main laborteufe y rependit a propos un engrais fub- 
ftentieux , aida à la féparation des glèbes par l'adiniffion d’ une mar- 
ne prudemment diftribuée , & arrofa le tout abondamment ; un_» 
Semblable terraiu devait être régardé comme le meilleur de la Nature. 
Il 1’ eft en pattie , mais pas pour toutes les produ&ions également . 
La vigne demande un terrain pierreux, le figuier veut un fol coupé 
de fable & de gravier, l’olivier fe plait fur les rochers, le ris dépé- 
rit s’il n’a les deux tiers de fa racine flotante dans l’eau&c. Ces va. 
listions font frappantes, il en eft d’autres qui le font moins , mat» 
qui n’échappent point pourtant aux yeux de l’Agronome Naturalifte, 
& quand la Nature dans quelque Canton reflufe les modifications 
nécéflaircs , fa main fi; ait y pourvoir - 
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Si nous considérons donc le terrain de la Sicile dans ion état 
paflé; c’ elk-à-dire ; depuis la création jufqu’ a la première ex illance 
des Volcans, ou plu-tàt jufqu’ au moment ou la fermentation des 
matières renfermées dans l'intérieur de ces grands laboratoires delà 
Nature fe fût manifeftée d'une manière aufli forte; nous obferverons 
que ce terrain 4 été fertile par fes propres forces, mais fes produits 
ont du avoir moins défaveur, moins de haut gout,(i j'ofe le dires, 
vu qu’ aucun fel pour ainfi dire u animait la végétation , & que tous 
les fruits de la terre étaient enfans de la chaleur , & de l' humidité 
opérant fur la baie d'un germe quelconque. Mais du moment que 
la fermentation intérieure eut donné 1’ eflor aux principes renfermés 
dans le fein de la terre , non feulement cette derniere changea de lace 
quant à fon extérieur , mais encore tontes fes productions fe refen- 
. tirent d* une nouvelle influeuce . La terre Argilleufe unie 4 des prin- 
cipes huileux devint Bollaire ; la même admettant dans fon fein des 
diifolutions Métalliques vit naître une fubflance étrangère connue fous 
le nom d'Ochre . Un mouvement univerfel fe mit dans tout la Machi- 
ne , l’Eau n’ avait pü faire que des agrégations, la fermentation, le 
feu firent des Compactions nouvelles, l’alliage forcé de deux fubftan- 
ces quelconques produilît une troifiéme fubliance neutre , qui bien- 
tôt , comme un autre Polipc a peine née elle même , engendrait 4 fon 
tour. De cette façon la face de la terre i été changée, Be les pays 
qui fe trouvaient les plus expofés par leur voïfutage à ces changemens, 
en ont éprouvés de plus violens on du moins de plus marqués . De 14 
font venus les innombrables Natures différentes , à l'étude defquelles 
a' peine fuffic la vie humaine; de 14 eft née, du moins en partie, la_» 
prépondérance de la fertilité d’ un terrain fur un autre , a cette même 
force font dues toutes les Vitrifications naturelles Sec. Cet état que j’ap- 
pelle l’Etat préfent de la Sicile , durera -t’ il autant que le Monde 1 
ou bien les forces épuifées de la fermentation , rendront elles 4 faction 
également agifl'antc de la matière la faculté de remettre les choies 
dans leur premier Etat , & par conféquent celle de rendre la Na* 
turc 4 fa première iimpiieité ? Voici le futur Etat que j’ enrifage , 
voici le champ des conjéciures , Livrons nous y pour un moment , 
fans donner pourtant 4 aucune d’elles une confiilance Sy hématique . 

La majeure partie des hommes crie contre f abarardiü'ement de 
la Nature Se par conféquent contre celle de 1’ efpéce humaine . Quel- 
les font les preuves qu’ils aléguent J Les voici : Turnus foulevc 8r 
jette contre Enée une pierre péfant quinze cent , & fierre ou Haul 
confédéré comme l’ individu le plus robtifte de ce fiéele cft regardé 
comme un homme merveilleux par cc au if en porte la moitié: 
L’elpéce humaine 4 donc degénerée ITanx de champs privilégiés de la 
Nature donnaient jufqu* 4 trois récoltés pat an, bien peu font «u 
état d’ en donner deux , dit -on aujourd hui . Donc la terre cft épui* 
fée ! faux raifonuement Se plus faulfe couchifion encore dans tons les 
deux cas . Je vais le prouver en peu de mots . Les hommes de ce 
fiécie en général ne fout point aufü vigoureux que f étaient nos an- 
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cérres , c’ eft vrai , mais ce n' eft pas le cours de la Nature qui i 
opéré ce changement en eu* . Le déffaut de nouricuie fuffifante d’un 
coté , l' abus d' une nourriture trop fubftantieufe de l' autre , uno 
éducation délicate , le manque d’ exercice , les travaux fédentaires , 
les jouiffances précoces , la vie déréglée & les maladies émanantes de 
ces défordres ; voila la Courte de la détérioration apparente de l’efpé- 
ce humaine . Mais fi l’ on porte Ces regards Cur ces cantons où lej 
luxe, la mode & les excès n’ont pas pu pénétrer encore . On trou- 
vera des hommes contemporains des Phantomes ambulaus.qui nous 
font croire la Nature épuiCée , jouir encore de toutes les prérogati- 
ves des premiers âges. Ce que nous avons dit - ici des hommes peut 
Ce rapporter en général à la terre . Dans les pays où les influences 
de 1' air font moins favorables , où la proximité des Volcans no 
répand point lur les champs des exhalaiCons huileuCes 8c Câlines , où . 
enfin l' engrais n’ eft pas auffi abbondant , Coit pour la quantité , Coit 
pour fa qualité aikaline , au bout d’un an , ou de deux , ou tout au plus 
an bout de trois ans, le terrain demande du repos , & il faut le laifléc 
en friche pour le moins une année . Dans les compagnes heureufes de 
Naples & de Sicile la terre non feulement ne connait point de repos, 
mais encore le même terrain alimente pluficurs produits différens, 
& offre une récolté pour chaque faifon . Une terre affaiblie & dé- 
tériorée dans fes principes fumrait-elle à tant d’efforts 1 non afiu- 
rcraent . Cela nous prouve que l’aâion continuelle de la matière eft 
toujours la même , & que fon prétendu épuifement ne parait quej 
dans les Etres qui ont abufés de leurs prérogatives . 

Mais fi l’ aétion de la matière eft continuelle , permanente & éter- 
nelle réfpéâivement à fa durée , les Phénomènes particuliers qui ar- 
rivent dans la Natnre n' ont pas les mêmes droits . Un déffaut d’ équi- 
libré dans l'air occafiouc une inflammation fubite , il part de la nue 
un foudre déftruâeur , dans fa direâion il atteint un Etre quelcon- 
que , fa violence le détruit , l'individu frappé n’exifte plus : mais 
le rétablifi'ement de 1’ équilibre dans le vuidc à rendu le calme à la 
Nature , & au bout de quelque tenus on ne s’ apperçoit pas même 
des ravages dont on Ce plaignait il y a peu . Il en eft de même des 
change me ns opérés par les Volcans . La fermentation éxcite les corps 
les uns contre les autres , l’ efférvefcence augmente avec le tems , 
enfin elle fe manitêfte avec tant de violence , que la Nature entière.» 
parait céder à fa puiflance . Les Principes cependant diminuent , les 
effets céflent avec i’ affaibliffcment de leur caufe , les Cratères n’ont 
pfcis de matière à vomir , les Cônes Volcaniques n' étant plus fou- 
tenus pat l’aâion intérieure s’ affaiffeut fous leur propre poids. Ulj 
main du tems décompofe, avec le concours de tous les êtres de la 
Nature , les monumens les plus folides des Volcans . Tout avec lej 
tems rentre dans la Claffe première, redevient terre, fol fertile, fuf- 
fifant aux befoins des Etres habitans fur fa furface , & petit -â-petit 
* la Nature reprend des droits qu’ une force puiffante mais pall'agére avait 
«furpé fur elle. Ce que je dis là n'eft pas fondé fur des amples con- 
i . jtâu- 
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jedures . Tant de Volcans éteints , tant de Cônes Volcaniques deve- 
nus Colines fertiles 8e riantes , tant de Cratères affaiiTés changés en 
valons délicieux , font autant de preuves de cette vérité . La conclu- 
fion que ) en tirerai peut feule être regardée comme conjeâurale . 
Mais fans donner d ces idées une confiftance Syftématique.je crois 
que fur ces fortes de matières il eft permis i chacun d’adopter une 
croïance analogue i fa perfualîon, & émanante des réfultats de fes 
obfervations . 

Il me parait que s' il y à quelque affaibliffement fenfible dans 
la Nature c’eft dans la plupart de fes Phénomènes, fourtout daus 
1' action des Volcans , que nous votons faiblir journellement . Les 
changements que je in' en prométs ne font pas auffi proche , c'cft 
encore l’Ouvrage de plus d’un ftécle , mais à l’aide du temps, leur 
puilfance diminuera , la Nature réparant les injures qu’elle en à reçu 
annihilera jufqu’ au fouvenir de leur éxiftance , les Principes que leur 
efférvefcence i rapprochés fe trouveront une autre fois difperfés 8e 
difpar is par une tnain économe , & la terre , rendue à fa premières 
fi.npliclté , rentrera dans fes premiers droits , & joui'ra de fa premié.e 
vigueur. C’eft ce que j'appelle le troiliémeEtat de la terre. Ayant 
été plus expofée aux horreurs du fécond , U Sicile fera peut-être.» 
la première i gourer les douceurs du repos que j’ envifage . plut au 
Ciel que les hommes éprouvaient la même révolution ! 8e qu’ eio 
confervant les bien faits que les Sciences Si les Arts ont répandus 
fur eux , ainfi aue la terre fe rendra un jour propre les fris prépa- 
rés par les Volcans , ils puitfent également rentrer dans les préro- 
gatives de leur première vigueur , 8e jouir des tranquiles avantages 
de leur première innocence , aidée dans leurs befoins par l’expérience 
8e par une faine Pkilofophie . 
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SICILIENNE 

OV COtO^UISSUT^CB DE LU ‘HUTVRJL 
DES VIERGES DE LU SICILE. 



CHAPITRE I. 

De la manière de reconnaître dans les pierres les fubjlances 
différentes qui concourent à leur formation refpHlive . 

’ Etîervefcence des Acides fur une piètre, dé* 
note la préfence d’une terre Calcaire ; Cette 
action moins fcnfiblc , fait reconnaître la ter-? 
rc Rcfraétaire ; un filcncc parfait de ces prin* 
cipcs , prouve dans le corps touché une ter-' 
re Vitrifïable . Cette manipulation fimplo 
mais fûre , fuffit pour difeerner les trois qualités de terre dans 
les corps qu’on. veut décompofer ; Mais c’ eft auflî à cetro 
feule connaiffancc qu’ eft limité fou pouvoir , & dans Itne* 
Analyfc plus approfondie y il faut employer d’autres réaéhft 
plus propres à nous éclairer don» &T indagatibn des détails plus 
particuliers, plus Caraétériftiqucs , ou quelque fois fimplcmcnc 
accidentels . - ' . ' 
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L’adiou des acides fur la terre Calcaire nous fournit 
beau coup plus de moïens pour annalyfer les produits tenant 
à elle que tous ceux qui proviennent d’ une terre Vitrifiable 
ou Refradairc . Mais comme les Sciences & les Arts font frè- 
res , il doivent fe donner des fecours mutuels. Qu'importe de 
fçavoir lequel d’eux nous fert plus ou moins, pourvû que 
la marte de leurs éfforts réunis ajoute à la marte de nos con* 
nairtances , recule les limites de notre ignorance , & fixe des 
doutes aurti injurieux à la Nature, qu’à l’humanité. 

Tout Corps éxiftant fur notre globe ne peut être formé 
que du concours d’une , ou de plufieurs , terres , de Celui des 
acides, des alkahs , des Sels, des huiles, enfin delà déftru- 
dion des animaux , des celle des plantes , ou bien de la mi- 
néralifation , ou de la diftolution des métaux . 

Dans les produits tenant à la terre Vitrifiable toutes les 
particules les plus hétérogènes même , fc trouvant dans un état 
de rapprochement , foit par leur qualité naturelle , foit par 
l'adion d’une codion accidentelle ou inhérente , oppofent à 
la ftypticité des acides une furfacc fi liffc que ne pouvmt nulle 
part s’attacher à ces corps, les mordants les plus violens glif- 
fent fur cet émail, & par conféquent ne peuvent le décom- 
pofer . En concaflant , en pulvcrifant même ces corps , on ne- 
fait qu’atténuer les parties, mais l’on ne féparc pointlcsfub- 
ftances ,& de cette manière loin de pouvoir conclure quelque 
chofc de fixe à ce fujet , l’on ne fait que confondre les Idées, 
qu’une obfervation faite avec l’orgâne feul de la vue aidée# 
enfuitc par la reflédion & la combinaifon des effets produits 
par des Caufcs différentes , aurait pû débrouiller , & fixer dans 
le prémier moment . 

C’eft donc dans toute l’intégrité portiblc de ces corps 
qu’ il faut juger & reconnaitre les fubftanccs qui peuvent con- 
courir à la formation rcfpédive des corps rélatifs à la terre 
Vitrifiable & c’eft fur ce principe que j’ ai fait 1’ analyfe que» 
j’offre dans cet Ouvrage. Quant a l’ indagation des fubftan- 
ccs conftituantes les corps tenant à la terre Calcaire , elle de- 
mande un tad moins fin, & peut être étaïéc par les refultats 
de plus d’un réadif. Par éxemple : tout corps Calcaire fou- 
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rais à l’ action d’ un acide fe diffout en poudre inpalpable pa- 
raiffant a 1’ oeil n’avoir aucune configuration déterminée, & 
ayant l’air d’un tàs de particules imperceptibles nées du bri- 
fement d’ un corps plus confidérablc vigoureusement attaqué 
par le choc d’ un Principe plus puifTant . Mais toutes ces par- 
ticules ont une configuration également pronnoncée , l’ oeil 
peut s’enafiurer a l’aide d’un microfcope ; il me parait ce- 
pendant que pour en être perfuade il doit Suffire au raisonne- 
ment de confidérer que l’aâiond’un acide quelconque n’eft 
pas l’impulfion aveugle ou capricicuSc d’une force mué par 
le hazard , ou par l’ ignorance : c’cft une tendance confiante 
Vers le meme but tenant aux loix générales de la Nature miSc 
en mouvement parles reiTorts d’un premier Principe, entraî- 
née par l’ enchaînement des Etres , & ne devant ccfSer qu’ 
avec l’annihilation,ou l’abatardifîcment de ces Principes. Qu’on 
ne s’y méprenne donc point par une analySc Superficielle*, 
chacune de ces particules dénote la Subftancc à la quelle elle* 
tient . Les Cubes défignent le Sel Marin , la Marcafiite vulgaire , 
& le Plomb ; les Aiguilles , le Nitrc j les Rhombes , les Spaths 
& la Sélénite ; les Piramides , l’Etain ; les PriSmes héxagoneaux, 
le Cryftal ; l’Oâaédrc, lefér, les Piritcs , 1’ Alun &c. 

Toutes les couleurs provenues des vapeurs métalliques 
s’cnlevent par les acides , & par le feu fitnple , mais un peu 
puifiànt . Toutes celles qui proviennent de la dcftruâion des 
plantes font plus fragiles encore par la raifon d’ un Principe 
moins puifiànt , & ou le reconnaît aifément par les viciflitu- 
des que leur fait éprouver la préfençe d' un Acide , ou bien 
celle d’ un Alkali . 

Quand’ on à des doutes fur la configuration de ces par- 
ticules décolorées par un acide , le feu cft le Toucheau lo 
plus fur qu’on puifle employer pour fixer fon irréfolution . 

La Conflagration de ces particules dénote tout de fuite 
le Principe qui les alimente , & qui, après la déftru&ion de la 
terre Calcaire à échappé à l’aélion des acides . 

Ainfi. 

Une odeur d’ail, dénote la préféncc de l’arfénié . 

Une odeur huileufe, celle de quelque bitume décomposé, 

D Si dont 
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& dont l’agent acide Ce fera fcparé pour fe joindre à l’ acide 
agiflant . 

Une odeur Empyreumatique,la décompofition des plantes. 

Une odeur de foye de fouifre, la déftru&ion animale , & la 
jon&ion d’ un alkali avec la terre Calcaire . 

Une odeur de fleurs de pêchers , la prcfcnce du Phlogifti- 
que uni a T alkali volatil. 

Une odeur fafranéc, celle de l’acide Marin. 

Une odeur fulphurcufe, celle de l'acide vitriolique . 

Une odeur Empyreumatiquc acidulé , celle del’acide Phofc 
phorique . 

Ainfi des autres fubftances : Chacune d’ elle dans la com- 
buftion produit un autre odeur, plus facile a connaître par 
l’ufagc , qu’a définir la plume à la main . 

La Terre Refraâaire qui fc rapproche de ces deux ter- 
res par fon Principe, fans être ni l’une, ni l’autre , la terre 
refraftairc, dis je, doit être alternativement foumife aux métho- 
des ufitées pour toutes les deux , & demande dans fon ana- 
lyfe la main la plus adroite, & le coup d’oeil le plus perçant. 
& bien fouvent rébelle à toutes les deux , elle offre dans 
le réfultat une Conclufion fatffTe , par l’omiffion de quelquea 
formalité réputée puérile à l’ apparence . Cela m’ eft arrivé fi 
fouvent à moi même , que je me crois oblige d’ en avertir 
tout Naturaliftc voulant courrir la même carrière , afin do 
luy épargner le défagrement de recommencer vingt fois, 
& toujours infruihieufement la même oppèration . 

Telle eft la méthode que j’ai obfcrvée dans mes analy- 
fes , l’application en eft nouvelle , mais elle eft fondée fur des 
Principes reconnus de tous tems pour fûrs , & incontéftables . 

Je crois avoir fuffifament démontré la manière d’ y pro- 
céder , je vais pafier à préfent au développement des fubftan- 
çcs contenues dans les différons corps que j’ai annalyfc fui- 
vaiu ce principe . 


CHA- 
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CHAPITRE II. 
i>f/ produits tenant à la terre Vitrifiable . 

CLASSE L 
Des Pierres de Roche. 

I 

SECTION I. 

Des Pierres de Roche Argilleufes . 

E Virant dans cet Ouvrage tout ce qui peut avoir l ’ air fy- 
ftematique je n’examinerai point fi les pierres de Roche 
font d* une formation primitive , ou fccondaire s’ ils ont de 
tout tems fervi de carcaffe a la machine de notre Globe , ou 
bien fi c’eft l’Ouvrage de la mer , & du tems . Ayant également 
déftiné un Ouvrage féparé pour traiter des produits volcani- 
ques , je n’analiferai dans ce Chapitre que les pierres de Ro- 
che Argilleufes , ou Arenaires , ne maniféflant point à l’appa- 
rence l’aétion , quoiqu’acidcntellc mais violente , d’un feu 
volcanique . 

N.'°I. Nom. Pierre Argilleufe rougeâtre de Taormrna . 
Qualités. Son grain eft, afsès uni , mais le Ciment qui lie 
les parties agrégées n’eft point afsès dur pour recevoir le poli j 
fa Couleur eft d’ un rouge pâle comme celui de la pierro 
dont prefque toutes les maifons de Bâle (Augufta Rauracorum) 
font Bâties . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable parai (Tant a l’ œil être 
colorée par un Ochre ferrugineux , mais en réalité ne conte- 
nant pas la plus légère diffolution de ce métal , & ne devant 
cette nuance qu’à la téinte générale de la glaize des environs. 
N.' 9 IL Nom. Pierre Argilleufe Grije de Taormina . 

Qualités . Grain très moelleux au roucher, Ciment très dur. 
Couleur gris de fer, recevant un poli terne , & fe brifant en., 
éclats de bo utcillcs , 

Nature . Baze de terre Vitrifiable colorée par 1’ argilhj 
des environs i contenant un acide marin afsès fenfiblc dont la 
• D 2 pré- 


Digitized by Google 



® 28© 


prefence lie plus étroitement les parties , & par conféquent 
oppofe plus de rcfiftance à l’ aéiion du corps dont le frotte- 
ment procure le poli . 

N. to III. Nom. Pierre Argilleufe blanche , de Mefjtne * 

Qualités. Grain friable jufqu’ a un ccrtaint point, Cou- 
leur blanche fâle , fe taillant au couteau dans la carrière com- 
me la Pierre arcnaire. 

Nature . Baze de terre Vitrifïable, colorée par un argillc 
blanche fabloneufe dont l’ eau de pluie feule compofc fou- 
vent des mafles afsès confidérablcs , mais qui ne fc for- 
me en couche que là ou l’ écoulement d’une eau courrantia 
l’étend également fur une furface plane, ou bien diagonale i 
& en s’ évaporant aide à la déflïcation du tout , au rapproche- 
ment des parties , 8c à leur liaifon pat le moyen des fels quel- 
le y dépofe . 

N. 10 IV. Nom. Pierre A rgilleufe blanche-, du fleuve de Nifo . - 

Qualités . Grain fin compaét , Couleur blanche de lait, 
Ciment dur, impérceptiblc, recevant un polli brillant ,8c ve- 
louté , & fe cafïànr par fragmens . 

Nature-, Baze de terre Vitrifiablo extrêmement fine , & 
de la nature de celle dont on fait la porcellaine excepté quel- 
le cft encore plus blanche . Colorée par elle même , conte- 
nant acide marin, 

N. ro V. Nom. Pierre Argilleufe gr'rfe du fleuve de Nifo. 

Qualités. Grain fin. Couleur tirant fur celle delà Bardillc 
de Gênes , prenant un liffe terne, cette pierre cft peu - aiséo 
à travailler à caufe de quelques grains plus durs qui s’ y ren- 
contrent de tems en tems . 

Nature. Baze de terre Vitrifïable colorée par l’ argillc 
à potiers , terre pyriteufe dont les grains métalliques non mi- 
néralifés encore ébréchent fouvent leTétûj ou tel autre in- 
finiment qu’on employé a la taille. 

N. to VI. Nom. Pierre Argilleufe jaunnâtre du fleuve de Nifo. 

Qualités. Grain greffier , & mal cimenté. Couleur jau- 
ne pâle , fe brifant facilement & faifant beaucoup de poufliére. 

Nature . Baze de terre Vitrifïable colorée par un Hépar 
fnlphuris très abbondant , & qui me f àdâbord fait prendre.» 

pour 
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pour un inoelon calcaire, ou du moins réfractaire. Mais com- 
me la prefence du fouffre n’ y eft qu’ accidentelle , a caufc de 
fabbondance .de ce minéral dans le voilînnage , & que la-, 
pierre d’après pluficurs éfTais que j’en ai fait ne m’à produit 
que de la terre vitrifiable, je f ai claffée dans la férié des ter- 
res argilleufes. 

N. 10 VII. Nom. Pierre blanche àveines bleuâtre /, 
du fleuve de Nifo . 

Qualité? ■ Grain fin compaft, couleur blanche a veine» 
bleuâtres, fouvent ternies, & tirant fur le verdâtre. '. ; 

Nature . Baze de terre Argilleufe colorée dans la maflo 
par i’argille blanche fine , ou à porcelaine , & dans les veines 
par l’azur de montagne dont la ternilïure provient fouvent de la 
dévolution de pyrites Cnivreufes qui abondent dans ce lieu . 
Cette Pierre Argilleufe environne le Quartz blanc à veines bleuât 
très qui fert de gangue alors au Lapis -lazuli qu’on trouve dans 
ce fleuve , & au cuivre qu’ il charic , dont nous parlerons dans 
des articles ftparé».> .. . b , •/<,;. ■ •. 

. N. 13 VIII. Nom. Pierre Argilleufe Noirâtre \ de Jaci Reale . » 

Qualité» . Grain groffier. Ciment faibk j matniaife pierre 
pour la bàtiflc , couleur de cendre un peu noirâtre . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable colorée par une argilka 
grife fabloncufc , afles friable;, & cimentée par l’eau feule. 

N.'° IX. Nom. Pierre Argilleufe Rougeâtre , de Catania . 

Qualités . Grain fin, mais mal lié ; Couleur rougeâtre fon- 
cée ; ciment blanchâtre fe btifant facilement . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par une diflo- 
Kition d’ acide vitriolique avec une argillc blanche qui à formé 
une cfpéce d’alun , fa couleur rougeâtre lui vient d’ une diflolu- 
tion ferrugineufe ochracée très faible . C’ eft le feul endroit de 
la Sicile qui manifëfte vifibjcmcnt la prefence, du fer encore eft 
ce paf une dilïôlurion très délayée . C’ eft dans les creux dit 
cette roche qn’ on trouve le terre rouge figillée de Catania.» , 
à la quelle on attribue tarte de merveilles , & qui n’cft aurro 
chofe qu’ une efpèce de Guhr de Roche très peu métallique a 
baze de terre Vitrifiable , & rendu un peu ftiptique par F impré- 
gnation des particules argiücules de f acide vitriolique uni , 

comme 



' ^ 
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comme nous l’ avons dit cy-deffus à de l’ argille blanche qui fej 
trouve mélée avec l’argile colorée qui eft de la meme qualité, 
mais dont l’apparence a été feulement dénaturée par la prefeii. 
ec d’ une diffiiution ferrugineufc . 

N. ro X. Nom. Pierre Argilleuje , du fleuve de Suint-Paul an- 
ciennement dit Symete . 

Qualités . Grain greffier , Ciment mal lié , couleur grifo 
fonçèc, fe brifant facilement. 

Nature . Bazc de terre Vitrilïable liée par la prefcnce d’un 
peu d’acide marin . Colorée par l’argillc grife fabloneufe. 

N. ro XI. Nom. Pierre Argilleufe blanche sale de Syracufc . 

Qualités . Grain médiocrement fin . Ciment jaunâtre. Cou* 
leur blânche sale, veines jaunes . 

Nature . Bazc de terre Vitrifïable cimentée par l’acide ma» 
rîn ; colorée dans fon tout par une argille blanche fabloneufe^ 
(aie , & dans fes veinages par un alkali volatil uni a quelque» 
peu de terre Calcaire . Cette pierre fert de falband comme di- 
fent les Allemands , ou d’ enveloppe à la pierre calcaire de Sira* 
eufe , Si au Tuf coquiller dans le quel font creufécs toutes les 
Latomies, & qu’on employé encore aujourd’ hui dans routes les 
bâtiflfes . ' ' t 

N. 10 XII. Nom. Pierre Argilleufe brune , de Noto . 

Qualités . Grain greffier , Ciment faible. Couleur fauvo, 
brune . 

Nature . Baze de terre Vitrifïable cimentée par 1’ acide vjtrioli- 
que, colorée par la terre brune de Montagne . 

N. to XIII. Nom. Pierre Argilleufe grife , de Ragufè . 

Qualités . Grain fin , Ciment irapércéptible, Couleur grife 
fondée, fc rompant avec beaucoup de réfiftançc. 

Nature . Bazc de terre Vitrifïable cimentée par F acide vit 
triolique, colorte par l’argile grife à potier . Une qualité parti- 
culière qu’a cette pierre malgré le tiffii ferré qui lie fes parties, 
çft de s’ imprégner ü fortement de pétréolc qu il en change laj 
couleur naturellement blanchâtre . Dans cet état cette pierre 
devient noirâtre , fent fortement le bitume de Montagne, fans 
même ^u’on la frotte, comme on à l’ufage d’agir à l’égard 
des pierres fuilcs , pour leur faire exhâter l’odeur qu’elles ré* 
c . .. . > cel- 
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celle ne . En la fai tant bouillir dans une marmite pleine d’eau, 
la pierre fe couvre de bouillons qui , venant à fe c réver f un - 
après l’autre dégagent un air bitumineux à baze d’acide vi- 
triolique , & en imprègnent fortement le fluide dans lequel 
fe trouve la pierre . A la longue cette fubftance fe dépouil- 
le de fon pétréole , fans pourtant fe décolorer ni laifler des poro- 
lîtés apparentes . 

N. ro XIV. Nom. Pierre Argilleu/e blanche sale , de Butera . 

Qualités . Grain groflîer. Ciment afsès fort, Couleur blan- 
che laie . Plus tendre dans le centre du bloc qu’ aux extré- 
mités . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l'acide* 
vitriolique, colorée par un argile blanche laie fabloneufe pé- 
trifiablc au contaâ foutenu de l’air . 

N. ro XV. Nom. Pierre Argilleu/e grife , de Palma . 

Qualités. Grain fin , Ciment aisés fon , Couleur tirant fur 
le gris . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’ acide* 
marin ; Colorée par l’argille à foullon qui abonde dans les 
environs , mais fous terre . 

N. 10 XVI. Nom. Pierre Argilleu/e blanche /ale de Licata . 

Qualités . Grain groflicr , Ciment faible , Couleur blanche 
tirant fur le jaunâtre . 

Nature. Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’ acide* 
vitriolique , colorée par un’argillc blanchâtre jaunie dans lés 
endroits ou l’acide vitriolique à féjourné quelque tems . 11 
pourrait avec le tems s’y former une minière d’Alun, mais l’eau 
continuelle qui pafle deffus , lave & emporte toute combinai- 
fon naiffante . 

N. to XVII. Nom. Pierre Argilleu/e gri/e , du fleure Duritio . 

Qualités . Grain fin. Ciment dur. Couleur grife brune . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide* 
vitriolique , & colorée par l’argille grife à potier . C’en dans 
cettf roche pour la plus parc que fe trouvent les couches dt 
l’ agate jaune de ce fleuve . . ■* 

N. co XVIII. Nom. Pierre Argilleù/ebollaire gri/e flu fleuvcDurillo. 

Qualités . Grain très fin , Ciment fâvonneox, Couleur grife 
foncée ■ Natte* 
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Nature . Baze de terre Vitrifiabic cimentée par !a graiffe 
de l’argiile même dcflechée & comprimée par l’aâion d’un aci- 
de vitrioüquc très léger, colorée par l’argillc grife à Potiers. 

N. to XIX. Nom. Pierre Argilleu/e /aponara , de Centorbi . 

Qualités . Grain très fin , mais conglobé en petits gru- 
meaux . Ciment favonneux , Couleur blanc -jaunâtre. 

Nature. Baze de terre Vitrifiabic cimentée par un fuc 
huileux propre à cette pierre feule, au moins de ma connaif- 
fance ; colorée par un alkali volatil . Cette pierre maigre fa_. 
dureté apparente fc difTout peu à peu dans l’eau , & y forme 
une écume blanche, grafle , i gros balons , comme le favon de 
Naples . Cette graille s’unit très bien a l’eau & pourrait en 
cas de befoin fervir à laver le linge . Mais il en vient en trop 
petite quantité pour en faire un objet de commerce . Cette 
facilité de fc difloiidre dans l’eau m’arretâ long tems & je croyais 
devoir plutôt placercette fubftancc dans laclalfe des argillcs dur- 
cies comme les bols par exemple plutôt que parmi les pierres ar- 
gilleufes , mais fon extrême dureté m’a enfin décidé à fuivre ce 
dernier parti . Toute fois il eft bon d’obfcrver que cetto 
pierre expofee au contaél de l’ air ne confcrvc pas long tems 
fa dureté, mais devient friable, grumeleufe, &fair même unu 
mauvaife écume . Les habitans du pays voyant l’cinprédcment 
des Etrangers pour fc procurer cette fubftancc fingulicre, cor- 
rigent la parlïmonie de la Nature dans la produdion de cette 
pierre en offrant à ces derniers à fa place une terre jaunâtres 
grumeleufe , à peine bollaire , qu’ils ont foin de détremper avec 
du favon, & de rouler en petites boules plus, ou moins gran- 
des, fuivant la configuration ordinaire que prend cette pierre . 
Ce qu’il y’ a encore de particulier relativement a cette pierro, 
c’eft qu’elle prend cette configuration fphérique fans géode, 
fans matrice , & par le fcul frottement circulaire dans les fiffu- 
res d’ un rocher dont je claffe la pierre parmis les produits Vol- 
caniques. On l’ appelle dans le pays Pietra Saponara du norru, 
qu’on donne à la plante qui produit le fcl de foude un des prin- 
cipaux Agcns du favon . 

N. to XX. Nom .Pierre Argilleu/e brune ^de s montagnes de Girgertti. 

Qualités . Grain grofficr, Ciment faible, Couleur tirant fur 
le gris de fer. Natu - 
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Nature . Bazc de terre Vitrifiablc cimentée par l’acide ma- 
rin,colorée par l’argille fabloncufc grife elle eft ailés bonne pour 
la batiilè quoiqu’elle foit un peu pefante. 

N. t3 XXII. Nom. Pierre Argilleufc grife , de San Giuliano du 
coté de la Sambucca . 

Qualités . Grain fin , Ciment dur , Couleur grife claire . 

Nature. Bazc de terre Vitrifiablc cimentée par l’ acide» 
vitrolique, colorée par l’argillc grife mélee d’un peu d’argille» 
blanche . 

N. r0 XXIII. Nom. Pierre Argilleufc blanche fâlede Cajlro - 
giovanni . 

Quantités . Grain fin , compaél , Ciment dur , Couleur 
blanche fàle. 

Nature . Bazc de terre Vitrifiable cimentée par l’acide ma» 
rin colorée par 1’ argille blanche . 

N. to XXIV. Nom. Pierre Argilleufc blanche jaunâtre -, de Ca~ 
Jlrogiovanni . 

Quantités. Grain fin,Cimcnt dur,Couleur blanche jaunâtre. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’ acides 
marin, avec l'addition d’un alkali volatil, & un peu de marne 
blanche ce qui la rend un peu jaunâtre . 

Voici la férié de toutes les variétés des pierres argilleufcs 
de la Sicile, bien fouvent fans aucune communication foit ap- 
parente , foit cffeélive les même maflfes fe retrouvent en d’ au« 
très lieux , mais comme je ne fais point la Carte minéralogi- 
que de ce Royaume je erois qu'il fulfit d’ avoir indiqué toutes 
les variétés des fubftanccs d’une même clalfe qui s'y trouvent . 

I 

SECTION II. 

Pierre Arenaire . 

N. ro I. Nom. Pierre Arenaire , de Meffine . 

Qualtités . Grain très gros , Ciment puiflant , Couleur jau- 
nâtre mélangée de noir . 

Nature . Bazc de terre Vitrifiable cimentée par 1’ acides 
marin , colorée par des vapeurs métalliques comme prcfquc 
tous les fables de nature argillcufe, & lâchant fàcilment cette 
téinte dans le feu . E Nom. 



N. ro II. Nom. Pierre , Arenaire de Taormina • 

Qualités. Grain plus fin, Ciment puidânt, Couleur jaunâtre. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’ acido 
marin , colorée par l’ alkali volatil . 

N. ro III. Nom. Pierre , Arenaire , de Catania . 

Qualtités . Grain médiocre , Ciment faible , Couleur jau- 
nâtre pâle. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimenté*e par l’ acido 
vitriolique , colorée par une diflolution ochrcufe d’aucun ufage 
pour la b aride , trop friable . 

N. ro IV. Nom. Pierre Arenaire de Siracufe . 

Quantités. Grain médiocrement fin , Ciment frable dans 
la carrière mais fc durcidant à l’air , Couleur jaunâtre quelque 
fois mélangée de blanc . 

Nature. Baze de Terre Vitrifiable Cimentée , par l’acide 
marin , colorée par l’argillc jaune des environs . Le blanc qu’on 
y remarque de tems en tems, provient d’une argillc blanche 
fine qui fy trove mêlée , & qui y produit b même bigarure , 
que font naitre les débris des telles des coquilles dans le tuf 
coquillcr de cette même ville . 

N. t0 V. Nom. Pierre Arenaire grife -, de pietra Perzia . 

Qualités . Grain grodicr. Ciment puidant , Couleur grife. 

Nature. Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide vi- 
triclique , Colorée par une déguûation d’ argillc fabloncufu 
grife délayée par les eaux fupetieures . 

N- to VI. Nom. Pierre arenaire de Saint-Martin près Païenne. 

Qualités. Grain médiocrement fin, Ciment ailes fort , Cou- 
leur jaune grisâtre. 

Nature . Baze de terre vitrifiable Cimentée pari’ acido 
marin , Colorée par l’ argille fablonneufc des environs . 

CLASSE IL 
Des Pierres de Roche Agrégées . 

N.™ I. Nom. Roche Agregée , du Cap -de Mtiazzo . 

Qualités . Fond rabotteux paxfcmé de cailloux de diverfes 
couleurs , Ciment faible . 

' . . ' _ . Natte- 
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Nature . Baze d' argillc grife fabloncufc vitrifiable cimen- 
tée par l’acide marin mais fi délayée , &fi friable qu’il cede 
auxeoups de marteaux & l’argille défièchée lâche les cailloux 
quelle renferme , & fe féparc elle même en poufliére ou en., 
grumeaux . Si le ciment était un peu plus fort cela ferait uno 
efpéce de brèche d’autant plus éftimable que le fond, & les 
accéflbircs feraient de nature vitrifiable, cette pierre cft colorée 
par l’argille grife fabloncufc des environs. 

N. to II. Nom. Roche agrégée de la Tritza prés de Jaci Reale . 

Qualités. Fond plus uni , cailloux petits & tous grisâtres, 
Ciment faible. Couleur grife fauve . 

Nature. Baze d’argiïle grife jaunâtre vitrifiable , cailloux 
formée des débris des pierres arenaires , & argillcufes des envi- 
rons roulés , & arrondis par la mer , Cimentée par l’acide ma- 
rin tout aulfi friable que celui du précèdent article , coloréo 
par un argille grife fauve des environs. 

Cette efpéce de roche ou de brcche vitrifiable non mû- 
re fc trouve afses abondemment fur les côtes de la Sicile 8e 
même quelque fois dans les terres , comme elle ne différo 
dans fes variétés que par une téintc plus forte , ou plus légère 
relativement â fon fond , & que quant au refte c’eft toujours 
la même chofe je me bornerai à ces deux cfpeccs que j’ai anali- 
sées . Un Naturaliftc plus rigide voulant entrer dans un plus 
grand détail à cet égard trouverait de cette roche , à Carlen- 
tini à Maggarelli , à Saint-Giuliano , au Cap Silibcc , à Termi- 
ni , à Ccfalu , à Capo d’ Orlando , à Cftro-Giovanni , à Santa 
Catarina &c. 


CLASSE III. 

Des Grés . 

Les Grés pourait êtres confidérés aullî comme une efpéce 
déroche agrégée puifque c’eft par l’agrégation de beaucoup 
de parties hétérogènes qu’eft formé fon tout, mais commo 
ces parties qoique d’une nature fouvent bien différente ri’ of- 
frent point a l’œil la bigarure d’une brèche ou bien celle 
d’une roche agrégée nous en avous fait une Claflc féparcc. 

E a Avant 
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Avant que de defeendre dans un détail plus particulier , 
il e(l bon d’obfcrver qu’il ya en Sicile deux fortes de grès , l’un 
connu fous le nom de grès ordinaire , l’autre appelle par les Na- 
turaliftes grès feuilleté. Ou peut ranger dans la prémiérc ClafTc. 

Le Grès mélangé de Carlcntini composé de grains de Spath 
& de Cailloux Silex cimenté , & maftiqué enfemblc par l’ aci- 
de marin . 

Le Grès de Saint-Catherine compolé d’un fable grofiîcr , & 
un peu de gravier également cimentés par l’acide marin. 

Enfin les grès de Termini , de Capo d’ Orlando , de la_« 
piana d’ei Grcci , de Sjn-Giuliano &c. 

Le Grès feuilleté beaucoup plus rare , fc trouve cepen- 
dant afsès abondamment en Sicile particuliérement à Saint. 
Stefano di Bivona à Baida , à Caftrogiovanni , un peu du Cô- 
té de Paternô prés de Catania , & à Meflînc allant à Taormina. 

La Nature de ce grès cft entièrement femblable a ccllça 
du premier, il n’ en diffère même que par l’apparence laincl- 
lcufc qui lui à fait donner le nom de feuilleté , & qu’on peut 
attribuer au même principe qui effeuille la terre feuilletée de 
de Baïda , de Siracufc , de Volcano , de Païenne , de Rome , 
de Calabre &c. C’eft-à-dire la dilation de l’air entre les couches 
différentes des particules terreftres apportées , & dépofées en 
furface plane par l’eau fur un corps quelconque , tant que ces 
particules font détrempées par l’eau, & ne forment qu’un tout 
délayé & boueux , l’eau fervant de Véhicule à l’air extérieur; 
le fait communiquer avec l’ air intercur , ou renfermé dans 
ce corps nouvellement formé . Mais à peine la Chaleur des 
rayons du foil , ou bien le feul contaéf continuel de l’air ex- 
térieur fervant de diflôlvant a l’eau qui détrempe ces parties l’à 
fait évaporer , les particules terreftres privées des globules 
aqueuefes qui remplifTaïebt les inrcrftices des unes aux au- 
tres, par leur propre poids de gravitation fc précipitent l’uno 
vers f autre , fc cimentent plus , ou moins fortement , foit 
par juxte-pofition , foit par le prcfcncc de quelque acide , & 
tendent à former un tout . L’air intérieur oppreflè , & condcnfé 
malgré lui cherche à reprendre fon claflicité , & pour peu qu 
il trouve , un débouché , ou un coté oppofant une réfîftancc 
v moins 
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moins force a fon aétion il s’échappe , & dans le moment qu'il 
rèrablic l’équilibre ihdonnc une fccoirffc ft violente av corps qui 
l’empri Tonnait qui le fend- iranfverfalcment en autant de-cou- 
ches que l’eau en a dépofée elle même dans le moment de (su 
formation . 

Ce n’eft pas la feule qualité des particules terreftres qui 
fait différencier les grès foliés de la terre Iamelleufe , cela dé- 
pend aufS beaucoup du ciment qui les lie , le plus , où le moins 
de puifTance de cet Agent produit les Ardoifes, lesSchiftcs, 
les Grés , & les terres feoillées . 

Ceque j’ai dit au fujet de l’a&ion de l’air oppreffë par le* 
particules terreftres, & cherchant à reprendre fon élafticite, ne, 
s’étant pas feulement fur les terres , & les grès feuilletés , c’eft 
applicable aufli aux métaux mêmes . J'ai và en 1 775. à S.* Bel*, 
& à Chefi dans les fourneaux de fufion dirigés par M. f : Jars& 
Blanchet dont les talens font autli bien connus dans l'étranger, 
qu’en France. J’ai vu dis -je un Culot de Cuivre Rozette de 
plofieors qu maux dans on étar de demie fufion par la feule 
afperfion d’un peu cfeau froide par le même principe fe fcparcc 
en une très grande quantité de lames d’une ligne, & denrie y 
deux lignes au plus d’épaifteur. 

Dans îeS Molli ms - , ou MtuUierti de Saint - Etienne en Fo- 
rez on voir des exemples plus frappans de cette vérité. Bieru 
fbuvent dans le fein des meules qu’on employé pour reinou- 
ler les Canonï de fulîls , ou bien lïmplemcnc les lames de 
Couteaux , fera, fans qu'on le fâche, un Vuide dans lequel fe 
trouve ta comprimée à f excès une globule d’air emprifonnée 
dans le teins de la formation de la pierre meme . Dans le mo- 
ment d« remoidage , l'a&io» de Ta friâion du métal contre les 
grains terreftres ufant mutuellement l’un, & l’autre, à la lon- 
gue découvre ces loges, dans le même inftant L’air cou de nié 
ouvre la parois la plus faible de fa prifon , & fort fouvent avec 
tant de violence que non feulement il brifê la meule en plu- 
fïcurs éclats , & écrafc le miférablc Ouvrier occupé de fon la 
f>cur , & obligé par fa pofition de fe trouver fufpendu deffus 
la meule ; mats encore emporte le toit ,. & renverfe la maifoiu 
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ou l’on travaille (a) . Moins de puiflfancc dans la caufe , donne 
moins d efficacité à l’effet ; mais dans l'un , comme dans 
l’autre cas , c’eft toujours le même Principe qui conduit les 
agens . • 

CLASSE XI IL 
Des Tufs Argillcux . 

Le Tuf d’ordinaire eft une Concrétion pierreufe calcaire 
différant peu des Stala&ites , mais il en e(t dont la Baze étant 
glaifcufe,il eft plus compaét , ou du moins, moins poreux que' 
le Tuf Calcaire . Je parlerai de chaqu’un d’eux dans les Cha- 
pitres qui leurs font déftinés . Quand au premier il eft afses abon- 
dant en Sicile & fes débris ne concourent pas peu à la fertilité 
du fol de cet heureux pays : en voicy les principales variétés . 

N. t0 I. Nom. tuf de Syracufe . 

Qualités . Grain fin , glaizeux , Ciment faible mais favon» 
neux , Couleur jaunâtre . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide ma- 
rin , uni a l’alkali fixe . C’eft ce qui le rend fi doux au toucher , 
colorée par la terre glaizeufc des environs . 

N. t0 IL Nom. 'tuf de Palma . 

Qualités. Grain moins fin , Ciment faible , Couleur grife 
jaunâtre . 

Nature. Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide ma- 
rin , faiblement colorée par l’argillc fabloneufe des environs . 

N.‘° III. Nom. tuf micacé de Palma . 

Qualités . Grain groflïcr , Ciment faible , Couleur jaunâtre 
coupé , de tems en rems de paillettes de Mica brillant . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide vi- 
triolique, & colorée par l’argillc des environs, & les vapeurs 
fulphureufes qui concourent à la colorifation du Mica. 

C’eft 


(a) Cet accidensfont beaucoup moins fréquent depuis quelque tems pxr la vi- 
gilance des petf .unes prépofecs au Choix de ces pierres . Sur l'infpéftion de quel- 
ques fronts on à cri reconnaître la qualité de pierre la plusfujette à (es c hambrures 
inférieures , & on ne l'employé plus dans Us meuilleres . 
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C’ cft à ccs trois variétés que fe reduifent à pcuprés tous 
les tufs glaifcux de Sicile » 

c L a s s E V. 

Des Pierres mcuillcrcs. 

Les pierres mculliercs varient beaucoup dans leur Natu» 
re;les unes font quartzeufes, d’autres granircufes,il en eft de très 
poreufes , & qu’ on prendrait pour une pierre Volcanique ; d’au* 
très ont le tifsu plus ferré , & ce font les plus eftimées . OfL. 
voit en Sicile toutes ces efpéccs , & afsès communément . Les 
principales font les fuivantes. 

N. t0 I. Nom. Pierre meulliere de Corleone . 

Qualités . Grain médiocrctnenc fin , Ciment très puiflant, 
Couleur intléc de blanc & de noir. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable , particules graniteufes 
cimentées par l’acide Marin , Colorées par la terre argilleufta 
blanche des environs , dans la quelle fe trouvent conglobées 
beaucoup de particules de Mica noir . 

N. t0 II. Nom. Pierre meuliere de Corleone . 

Qualités . Grain fin brillant,Ciment des plus puiffanc, Cou- 
leur blanchâtre. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable, particules quartzeufes 
cimentées par l’acide Marin , devant fa couleur aux reflets des 
particules quartzeufes non pénétrées par aucune vapcor mé- 
tallique . 

N.'® 1IL Nom. Pierre meuliere de Siracu/e . 

Qualités . Grain greffier. Ciment faible, Couleur grife. 

Nature. Baze de terre vitrifiable cimentée par l’acidca 
marin très délayé , colorée par la terre argilleufe des environs. 

N. to IV. Nom. Pierre meuliere de Siracufe . 

Qualités. Grain brillant médiocrement fin,Ciment dur Cou- 
leur melée de gris , & de blanc. 

Nature . Baze de terre Vitriablc,particulet fabloneufcs me* 
lées de quartzeufes, cimentées fortement par l’acide marin, colo* 
rées par l’argile fabloneufe & les débris quartzeux. 

En outre de ccs qualités naturelles de pierres meulieresles 
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Siciliens ont trouvés l’art d’en faire d’artificielles en forçant, 
pour ainfi dire , la Nature de travailler fous leur diréâion . 

C’ eft à Mclfinc qu’ on à fait cette découverte , Se qu’ oib 
l’emploie utilement tous les jours . En voici le procédé . 

Sur le bras , qui forme le Port de Melfine , & qu i con- 
tient la Citadelle , le Lazaret , & le fort Saint - Salvador , dans 
un endroit appelle, bracio San-Rainerio ; eft une plage ftèri-. 
le , & ne produifant , que quelques Solanums ; elle eft toute re- 
couverte de cailloutage & de grès . En écartant la première 
couche on trouve un fable quartzeux d’ un grain médiocrement 
fin : on creufc dans ce terrain à trois pieds & demie de prof- 
fondeur, & on y forme à l’aide de la pelle un moïeu à forme 
circulaire d’ un diamètre plus ou moins long fuivant quu 
l’on veut que la meule foit grande : dans le centre on creufc 
une ouverture en rond déftinée à faire le trou de la meulejavant 
que de tracer la coupe ou fa circonférence , on à foin de bien., 
battre le terrain pour en rendre la furface égale , & en même 
tems rapprocher les parties que l’air intérieur pourrait tenir dc« 
tachées . Dans cet état on biffe cette pierre à découvert au 
foléil & au conta# de l’air, & au bout d’un an le fuc lapidifique 
fe durcit, cimente ces parties , quoique fouvent hétérogènes, 
& en forme une pierre d’ une coniïftance , & d’ un grain propre 
aux pierres meulières . 

Lorfqu’en 1774. J’ai publié mon mémoire fur le fuc la-* 
pidifique j’ignorai la méthode ufitée à Melfine , cependant j’in- 
dique un procédé à peu-près femblable pour la formation des 
gros blocs de pierres dans des pays privés de carrières , fit voi- 
fins de la mer . 


classe VI. 

Des pierres à Rafoirs. 

La pierre à Rafoirs eft une matière pierreufe d’ une con» 
fiftance tendre au fortir de b carrière, mais fc durciffant peu- si- 
peu au conta# de l’ air . 

Elle eft de plufieurs efpéces en Sicile, maison regarde 
prefque toutes celles de ce Royaume comme imparfaites & dej 

mau- 
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mauvais ufagc . Excepté celles de Mczzoiufo aufqucllcs oru 
donne la préférence même fur celles de Lorraine dont la répu- 
tation cft fi généralement établie ; Ce territoire en produit de 
deux efpéces . 

N. 10 I. Nom. Pierre à Rafoirs blanche , fâle de Mczzoiufo . 

Qualités . Grain extrêmement fin. Ciment favonn eux, Cou- 
leur blanche fàle . 

Nature . Particules de terre Vitrifiable,impercéptibles a la 
vue, cimentées par un allcali volatil extrêmement gras , colorées 
par l’ argille des environs . 

N. to II. Nom. Pierre à Rafoirs jaune claire , de Mezxoiufo . 

Qualités. Grain très fin, Ciment favonneux, Couleur jaune 
claire . 

Nature . Particules de terre Vitrifiablc fingulierement atte» 
nuées, cimentées par un alkali volatil très gras comme la préce- 
* dente, & colorées par la terre glaifeufc des environs . Une parti- 
cularité remarquable qu'a cette terre, c’eft qu’elle cft non feu- 
lement lamelleufe , comme toutes les pierres de ce genre , 
mais elle cft encore compoféc de deux couches 1 uno 
jaune claire, telle que npus l’avons décrite cy-ddfus,l autre d un 
gris brun, compofée de particules moins favonneufes, & ex- 
cellentes par conféquent pour enlever aux rafoirs le morfil ou 
cette côte tranchante que le rcpaflàgc donne fouvent à ces outils. 

.. V. ; • . K • • - 

classe VII. .-j.: . . 

Pierres de Corne . 

Par les propriétés reconnues dans cette pierre par \V alié- 
nas , Cronftcd, & tant d’autres célébrés Naturaliftcs, cette fub- 
ftancc pierreufe devrait être plutôt claflêe parmi les productions 
tenant à la terre réfractaire; mais comme il cft des efpcces qui 
prouvent une prcfence majeure de la terre vitrifiablc , & que 
d’ailleurs les expériences que j’ai faites fur cette Nature avec, 
M. r Giovanetti , célébré Chimifte de 1 urin , mont allurées que 
cette pierre était pn état médiairc entre la roche pourrie , & 
l’asbefte , ainfi que l’amianthe ; j’ai crû dévoir la placer ici . 

Ce que je n’ avais que loupçonné en France , & rencontré 

F fou- 





Ibovcnt en Savoye fc l’ai vérifié en Sicile. Le lapis Cornus tunka- 
tut , le lapis Molliar , le lapis Cornent fijfitis , le Satoand, U Homjteist, 
dt Waliérius, & de Cronfted ne font aacre chefe que b Roche 
pourrie, durcie, & cimentée, une autre fois; mais comme dans b 
• putréfaction les parties orw été fingulièremenc atténuées , cette 
fitbftance pierreufe en a acqoi plus de douceur au ta# , & un 
tiflu moins porreux,parceque les parties ont été plus rapprochées. 
te lapis Carntus mailler, & le Lamellofus , doivent être regar- 
dés comme des accidcns qu’ on-doic attribuer aux circonftanceS 
qui ont pû intervenir dans le moment de la formation. 

Ce genre de pierre eft très rare en Sicile , de même que 
l' asbefte & l’amyanthe . Ccpendent j’ai obier vé les efpèces 
fuivantes » 

N. r0 I. Nom. Pierre de Corne , de Ca0ro Giovanni . 

Qualités . Gfain très fin , Ciment doux. Couleur brune. 

Nature . Particules Vitrifiables mêlées de refra&aires , ci- 
mentées par un alkali Volatil provenu de la dé dru Ci ion animale, 
de celle des plantes , & de celle du roc même ; ce qui loi donne 
Un ta# extrêmement doux , Sc kwfqu’d y a furabondartcc de cet 
Alkali, il adoucit encore plus le tiflù de cette fubftance,êir lui fait 
prendre l’empreinte de l’ongle, fuivant que le rapporte Waîle- 
rius.Sa couleur provient de la teinte brune de la roche putréfiée. 

Nom. Pierre de Corne , dè Sainte Catherine . 

Qualités. Grain extrêmement fin,Ciment moins doux,Cou- 
leur jaunâtre . < < ‘ > ' 

Nature . Particules Vitrifiables mêlées de réfra#aircs, ci- 
mentées par un alkali vobtil moins gras,&plus combiné avec un 
tfpécc <f acide Phofphorique . 5on ra# Cft moins doux , fon_> 
tifTa plus ferré , & plus dur . 5à Couleur eft ét un jaüné terfdfé 
tirant fut le chamois . Cètte pierrè tft d’otdmaire recouverte 
tfun Sdlbartd 6ti Ghur , OU crouttc pierreafé noirâtre, fi Ton 
veut, beaucoup plus d<rre,& entièrement refradaitC . La furfacè 
de cette croûte dl entièrement rabote ofe , de pleine de poro- 
fités. Si c’eft le conta# de l’air qui l’a mis dans cét état on pour- 
rait à ce fujet demander àuX Nattrfalértès qui prétendent que fa 
terre Refra&aire eft une modification de b Vitrifiable , pourquoi 
eft-ce que l’ait pat Un conta# continuel décompofant petit-à- 
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petit les particules de ccrcc croutte ne Ica à point fait rentrer 
daos i’ état primitif . Sa <’ eut été k marche , ou le Pria cipe dp 
k Nature , ce la eut dû arriver indubitablement . 

N. t9 IEL Nom. Pierre dt Came du Fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain fin, Ciment oncHieux,Couikur faune brune. 

Nature. Particules Vitrifiafales mêlées de réfra<âaires , ci- 
mentées par falkali vcdatil, rempere par un acide Phofptvorique ; 
colorées par k décompofition de la roche putréfiée . On trouve 
fouvent dans ccs fubftances des ramages verdâtres, qu’on ne peut 
naturellement attribuer qu’à k circulation des focs provenus 
de k dtftruètion végétale . J’ ai même vérifié eewe derniere at 
fertion , en obtenant dans k conflagration «ne odeur empyre»»- 
matkjue afsès forte . 

CLASSE VIÏÎ. 

Des Asbçftes , & des Amyanthes , 

Très libérale dans k production de cette fubftance dans k 
Tarantaife , en Calabre , en Suide , & en Corfe ; k Nature en à 
été très avare en Sicile . Je crois devoir l' attribuer au peu dé 
roche pourrie qu’on trouve dans l’intérieur de ce Royaume . 
Tout y eft ou montagne calcaire, ou production Volcanique , ou 
bien roche primitive , Ou Argilleufc ; mais le manque d’eau , laj 
chaleur du climat, furtout le fouffle brûlant du fchyroc*détrmfent 
tout Principe même de putrefadtion qui pourrait cOmencer'. 
Cependant dans les endroits couverts on en trouve , mais eni. 
très petite quantité, & l’amyanthe eft toujours raclée avec l’af- 
belle, ayant quelque fois une Roche ArgiHeufe , & prefquc tou- 
jours une pierre de Corne , plus ou moins tendre , om plus ou 
moins formée , pour gangue . 

Voici les efpéces que j’ai remarquées dans mes Courfes. 

N.~ I. Nom. Asbtftt du Fleuve de Ni/e . 

Qualités . Filamens long de trois à quatre pouces , Ciment 
de Couleur verdâtre tendre . 

Nature . Particules Vitrifiables mêlée de Réflraétaires , ar- 
rangées en filamens très fins .cimentés enfemble par un gluten^ 
dans le quel on reconnaît, non feulement, k prefence , mais cn- 
J Fa core 
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core une l'urabondance d’ alkali volatil . Leur Couleur verdâtre 
provient des particules végétales quoique putréfiées , mais non 
abfoluinent dénaturées qui compofent en plus grande partie 
cette fuhftance . J’ai toujours remarqué que les Asbcftcs n’off- 
frayent dans leurs variétés que trois teintes, la verdâtre, l;u 
rougeâtre, & la blanchâtre . Diverfes analifes chymiques m’ont 
fait reconnaître quelles procédaient des particules émanantes 
de la déftru&ion végétale, pour la prémicre j Minérale pour la^ 
féconde , & animale pour la troificme ; cela eft fi vrai que la pre- 
mière qualité eft la feule ou la terre Vitrifiable foit en furra- 
bondance , dans la fécondé la Réfraélaire domine ordinaire- 
ment , & la troifiéme eft toute Calcaire . 

N. ro IL Nom Asbcjle du Fleuve de N i/o . 

Qualité! . Filamens longs de deux pouces tout au plus . Ci- 
ment plus doux , Couleur verdâtre plus haute en téinre , & of- 
frant des reflets latines . 

Nature . Particules Vitrifiables moins mêlées de Réfra&ai- 
rcs que la précédente efpécc . Cimentées par un Alkali volatil 
très gras , 3c combiné avec une di Ablution vitriolique, ce'qui 
.teint les filamens d’ un beau verd céladon fans leur ôter le 
velouté que leur donne l’ Alkali . 

L’Amyanthe qui provient de cet asbefte perd fcnfiblcment 
de fa teinte par le lavage qu’ elle éfluic dans la chute des pluies, 
3c par la divifion de les filamens qui eft prefquc incroiable . J’ay 
eu un jour la patience de compter en combien de petits fila- 
mens s’était féparê, en meurilfant, un filament d’asbefte de la fé- 
condé efpéce , j’en trouvais deux cent foixante, & dix fept . Qui 
tous cnfemble réunis & cimentés, dans 1 état d’immaturité, n’of- 
fraient qu’a peine le diamètre de quatre crins réunis enfem- 
bles , comme il était facile de le voir à un des bouts du filament 
qui formait encore un feul tout . 

L’Amyanthe de Sicile n’à pour elle que l’extrême ténuité 
de fes parties , provenante naturellement de la fincfïèdes parties 
tcrréftrcs conftituantes , mais elle n’à ni la longueur de celle de 
la Tarantaifc , ni la force de celle de Suilfe , ni le Soyeux de 
celle de Corfc. 

CLAS- 
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CLASSE IX. 

Du Liège , ou de la Chair foflile . 

Le même Principe qui produit la Roche de Corne , l’Asbc» 
fte, & l’Amyanthe, concourt aulli à la formation du Liège foflile, 
& couvre de cette fubftance des quartiers de Rocher , plus , ou 
moins Grands . Cette fubftance cft pierreufe par elle même, & 
quoiqu’on croirait par l’ infpédion de fa Couleur qu’ellefoit 
de la Nature de l’asbefte calcaire , elle eft entièrement compofèe 
de particules Vitrifiabies , j’en ai fondu , & Vitrifié , au feu du 
fourneau de fufion fans l’ addition d’ aucun fllux . 

Avant de defeendre à l’analifc des variétés que j'ai obfer- 
vées en Sicile , il cft bon de remarquer que cette, fubftance fc 
prefente fous deux faces , & en même tems d’une manière fi 
décidée dans cette double marche., que les Naturaliftes ont crû 
devoir la dénommer diverfement . Ils donnent le nom de 
Liège foflile à une fubftance pierreufe,blanche,sâle,à fibres fem- 
blablcs à celles qui compofcnt les filatncns de l’amyanthe; ayant 
une trame &une chaine de même Nature, fi étroitement unis en* 
tr’elles, qu’au premier coup d’œïl les fils paraiflent être autant 
de petites écailles lamelléufes, offrant à la viie une furface feuil- 
letée ; mais l’oeil oblcrvateur , aidé de la loupe, en reconnaît la_< 
téxturc admirable. Son plus ou moins d’épaifleur lui fait donner 
communément le nom de papier ou de Cuir de montagne . 

Les mêmes Naturaliftes appellent Chair foffile , un dépôt de 
cette même fubftance de la Nature précédente ; mais qui étant 
formé d’ une quantité de couches de la première, cimentées en- 
semble, offre un tour, épais, pefant,& qui dans fa naiflance, Sui- 
vant les finnuofités du corps fur le quel il fe forme, fe prefente 
d’ ordinaire en forme contournée . t 

Il y a en Sicile beaucoup de cette produ&ion , j’en ai re- 
marquée entre autre à S. E Cathérinc, au fleuve de Nifo, àTrapa- 
ni , à Caftrogiovanni &c. 

N.'" I. Nom. Liège fijfde de Sainte-Catherine . 

Qualités . Téxturc ferrée. Ciment afsés puiifant , Couleur 
blanche sâle . 

Natiir 
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Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par un Alkali 
volatil , colorées par la terre Argilleuiê blanche qui forme fa_» 
Baze première . La gangue ordinaire de cctxc fubftancc eft un 
bloc de Cryftaux de (path d’une couleur laiteufe , ce qui prou- 
ve «quelque analogie entre les deux corps . 

N.'° IL Nom. Liège foffde de Caftrogiovarmi . 

Qualités . Texture moins ferrée. Ciment des plus faibles , 
Couleur blanche sale. 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par un Alkali 
Volatil très affaibli , Colorées comme la precedente efpéce . 

N.'® III. Nom. Chair foflüe de Tropani . 

Qualités. Texture épaifle , fibres parallèles, Ciment afsès , 
©nélueux, Couleur blanche sale . 

Nature . Particules Vitrifiables , filamens tifsus tranfvcrfa» 
lement comme une étoffe , cimentées par un Alkali dégraiflè, co- 
lorées comme le liège foflîlc . 

N.' 8 IV. Nom. Chair /affile du Fleuve deNi/o. 

Quantités . Texture épaifle , fibres couchés diagooale* 
ment & déflïnant dans le croifagc des lozanges égaux.Cimentées 
par un Alkali dégraiflè , & Coloré comme le Liège foffile . 

CLASSE X. 

Des Schiftes & des Ardoifes . 

Ayant à l’Article des Grés Feuilletés rendu raifem du procé* 
cédé que fuit la Nature dans la formation des produâions la- 
melle aies , & ayant avec quelque certitude rapporté le mémo 
principe à celui qui ferme la réparations des couches fchyfteu* 
tes &c. Nous nous contenterons d’ obfcrver ici que ce n' eft 
que le plus , ou le moins de force de l’agent cimentant , & de 
la Nature des particules compofantes, que proviennent les vn* 
rietèes obfcrvècs dans ce genre . Nous aurons occasion de les 
•examiner tous dans l’an ah fc des variétés que j’ai remarqués en 
Sicile . 

N. ro I. Nom. Schifie -de Sainte Cathérène . 

Qualités. Grain fin, ciment doux , couches fines , couleur 
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Nature . Particules Vitri fiables cimentées par un alkali vo 
latrl dégraifïè, & extrêmement délayée avec fes partie oies dé* 
pofées en couches très mincesycolorées pat une terre ArgiUeufe 
unie à ce même alkali . 

N.™ II. Nom. Seby/lf de Centffrbi . 

. Qualité i . Grain fin. Ciment plus greffier * couches plus 

épaiflcs , couleur grife tirant fur le fauve . 

Nature . Particules Vitrrfiables cimentées par Un Alkali vo- 
latil uni à un acide marin aflés faible , cette combinaifon ma* 
ftique Its particules terreftres <f une manière plus boueufe j 
& produit nécéffkirement des couches épaiffirs , & un ciment 
plus fort & plus greffier . La Cduleur de ce fehifte provient éga- 
lement de l’alliage de cet' Alkali combiné avec la terr# argil- 
leufe . 

N. t0 III. Nom. Schijli dé Catatira . 

Quotités, Grain fin. Ciment puMTant , couches t#cs , fines 
couleur tirant fur le rougt . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées pat l’a Riait vo- 
latil , uni à une diflolution dChraCé'e allés foire , pour matiifiefter 
la prcfence du fer dans la conflagration . La force de et Ciment 
produit deux effets dans ce fehyfté . Il comprime en premier 
lieu les particules terreftrés vitrifîablés au point, que lès cou- 
ches perdent fenfiblement de leur,pai(Teur, & à perrie ont elles 
celles du cheveu le plus délicat. En fécond lieu cette même com- 
preffion unit fi étroitement parla jtfxta-pofitîon , & l’ enchaî- 
nement d’une partie dans farnre ^ que les couches , & le ciment 
intermédiaire font nn tout folide & difficile à féparer . La cou- 
leur de ce fchyfte provient de la diflolutiort oebraeêt répandue 
■dans l’ atgftlc des environs Si fe maoifèlïant plus puiffemment 
dans de Sshyfteparle rapprochement des parties. 

hL* 1 IV. Nom. Sckijfe de Mcfftne . 

Quantités . Grain greffier , Ciment pttififant, CottéheS épaifi- 
fes i couleur norf âtre . • 

Nature . Particules Virrifiables cimentées par l’ acide Vf- 
-trioHqae , quelque fois même avec ftfrdbohdanee, au point que 
le fouffre fe-mamfé(fe vifibkmenf . Cd Sehylïe fê trouvé dans 
les environs d’ une Carrière de Charbort nfifiéràl Si fouvent 
i . fert 
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fcrt d’cnvéloppc à cette fubftance Végétale minérale . .Impré- 
gné des mêmes Principes, il offre à l'oeil l’apparence de ce lit 
pierreux qui revct d’ ordinaire le charbon minéral , & que les 
Allemands appellent indifférement Salband , ou Ghur , & qu’ 
en France on nomme Gor ou Schyfte Charboneux; & qui ne fe- 
prefentc pas toujours fous une forme lamellcufe;il eft noir par fa 
propre Nature ; il porte des empréintes végétales exprimées 
avec toute. la netteté poffible ; enfin il n’cft fulphureux qu’en 
apparence • Le Schyfte de Meffinc eft toûjours compofé do 
couches épaiffes à la vérité , mais qui dénotent toutefois une 
tendance confiante à une formation lamelleufc . Un’ eft noirâ- 
tre , qu’a l’apparence, & tout au plus dans fes premières cou- 
ches -, mais quand’ on l’en à dépouillé, il prefénte une couleur 
brune fauve, il eft plus doux au-toucher alors, & manifeftela pré* 
fencc d’un Alkali volatil un peu faible. Son grain eft fi gref- 
fier qu’il ne fc prête à aucune preffion , & quand il eft con- 
traint de céder à une force majeure il s’étonne plutôt, que de 
recevoir la plus faible empreinte . Enfin il eft pénétré d’acido 
Vitriolique & devient presque inflammable avec l’ adjonction 
du fouffre . 

En-fait d’ardoifes , la Sicile n’en à point du tour de vérita- 
bles , celle qu’ on y fait voir eft une modification du SchylUj 
de Mefline. 

CLASSE XL 
Du Spalh fufiblc . 

Formé par une Cryftallifation tumultuaire dans un flui- 
de agité , & non homogène, cette fubftance varie de Configu- 
ration , & de couleur fiiivant les corps différons qui entrent 
dans fa compofition . C’eft fur-tout à la rencontre des métcaux 
qui influent de la manière la plus vifible fur ces modifications . 

Il ne s’ en trouve en Sicile qu’ aux environs du fleuve de 
Nifo ,& je crois qu’il faut l’attribuer aux différentes émanations 
métalliques, que le voifinage de l’Etna y a dégorgée , & aux mé- 
taux même qui s’y trouvent en minérai . Telles font les cfpéccs 
ces que j’ai remarquées . 

N. t0 L 
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N.'° I. Nom. FeU-Spatb Jaunâtre du Fleuve de Ni/o . 

Qualités . Cryftallifation cubique, trafparcnce louche, cou- 
ches horizontales. Ciment dur , grain très-fin . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par un Alkali vo- 
latil combiné avec l’acide marin. Comme leur grain eft extrê- 
mement fin & homogène, la tranfparencc du corps ferait pai> 
faite fi les vapeurs métalliques qui le colorent n’ affaibliflàicnt 
la réfra&ion des failceaux lumineux , & ne gênaient leur paf- 
fage . Comme cette colorifation ne s’eft point faite après coup, 
comme dans les fluors Volcaniques, c’eft-à-dirc après la for- 
mation du corps , mais dans le moment même de la Cryftal- 
lifation; ce fcld-Spath a non feulement contrarié la Couleur 
jaune propre à la Vitrification du Plomb , mais a également re- 
çu fa configuration cubique exactement prononcée • 

N. ro II. Nom. Spath verdâtre du Fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain très-fin , Ciment dur. Couleur verdâtre, 
Cryftallifation cübiquc , Tranfparencc terne . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide vitrio* 
lique , & par l’acide marin j Colorées par une diflolution cui— 
vreufe qui a influé comme le Plomb dans la première efpécc fur la 
configuration, fur la tranfparencc , & fur la Couleur de celle-ci . 

N . t0 III. Nom. Feld-Spath grifâtre du Fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain très-fin, Ciment moins puiffànt, couches 
lamellcufes , Couleur blanche sâle , Cryftallifation quadrilatère, 
tranfparencc louche . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par un acide ma- 
rin très-délayé , ce qui fait que les couches à la fuite du plus 
léger étonnement fe féparent avec facilité l’ une de l’ autre . 
Sa Couleur, fa configuration, & fa tranfparencc proviennent 
d’une diflolution de Plomb combinée avec l’argent qui a délayé 
les particules compofantes . Cette efpécc de Feld-Spath eft la^ 
plus commune en Sicile , & comme elle a toutes les qualités du 
Petunfce des Chinois , clic feule mériterait letabliflcment d’une 
fabrique de porcelaine dans ce Royaume , d’autant plus qu’il 
s’y trouve beaucoup de Kaolin; dont nous parlerons dans la théo 
rie des Volcans . 

N . 10 IV. Nom. Feld-Spath Rougeâtre de Catania . 

G Quali - 
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Qualités. Grain trés-fin , Ciment très-puiflànt, Couleur 
rougeâtre, Cryftallifation Rhoinboïdalc , Tranfparencc terne. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par une dilîblution 
ferrugineufe , faite à l’aide d’un acide vitriolique afsès puilïànt, 
Colorées, Cryftallifécs & douées de leur fémi-tranfparence par 
l’influence de ce métal, uni à l’acide ci-deflus décrit . 

CLASSE XII. 

Du Quartz . 

Quoique cette fubftance ne fc vitrifie pas toujours feule 
au feu , & qu’il faille y ajouter fouvent des flux pour en obtenir 
une fufion & une vitrification parfaite , elle jouit de tant du 
qualités propres aux corps Vitrifiablcs feuls, que j’ai crû devoir 
la placer à la fuite de ceux de cette Nature . 

Le Quartz eft trop connu , même de ceux pour qui l’étude 
de l’hifloire naturelle n’a aucun attrait , que je crois inutile du 
le décrire ici , je me contenterai d’indiquer les variétés que 
j’ai obfervées en Sicile dans ce genre . 

N. r0 I. Nom. Quartz de Sainte Catherine . 

Qualités . Opaque , laiteux , dur & fans aucune configura- 
tion déterminée . 

Nature . Particules Vitrifiables mêlées de réfraétaires , ci- 
mentées par un Gluten inconnu qui tn’a paru être l’acide ma- 
rin, que pourtant je n’alfure pas être pofitivement le lien des 
parties compofantes de cette fubftance . Colorées en apparence 
par la refraftion des rayons toujours brifés , & féparés par l’iné- 
galité des Angles des parties conftituantes . 

N. t0 II. Nom. Quartz Rouge de Catania . 

Qualités. Dur, opaque , fans aucune configuration déter- 
minée , d’une teinte rougeâtre faible , & tirant fur l’orangée . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées, à ce que je fup- 
pofe, parle gluten émanant d’une difïolution ferrugineufe dans 
facidc vitriolique . Cette même difTolution ochracée répand 
une téinte orangée fur cette fubftance , que j’ai remarqué êtro 
beaucoup plus fuperficielle qu’intérieure ; cependant , après de 
fréquens lavages d’un de ces morceaux avec une eau imprégnée 

d’un 
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d’un acide affez puiffant ; après l’evanoaiffement de la téinto 
principale , ce qui eft rcfté , m’a fait connaître que la diffolution 
métallique avait pénétré , & imbibe auifi , fi j’ofe le dire ainfi , 
les parties conftituantes . 

N. ro III. Nom. Quartz Bleu du Fleuve de Nifo . 

Qualités . Beaucoup plus dur que les autres > opaque, pyri- 
teux , & moucheté de taches blelies & blanches. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées, à ce qui me pa- 
rait, par l’acide vitriolique j & colorées par l’azur de montagne. 
La beauté de cette téinte , le grain de cette fubftance pierreu- 
fc, fon efpécc d’homogénéité avec le lapis -lazuli, à qui elle fert 
de gangue, & les mêmes veines pyriteufes ; ont fait croire , non 
fans quelque fondement, à plusieurs auteurs, que ce quartz était 
un lapis-lazuli non parvenu encore au degré de maturité nécèt 
faire pour mériter ce nom . 

N. t0 IV. Nom. Quartz blanc pyriteux de Centorbi , 

Qualités . Dur, opaque, blanc laiteux, & plein de pyrites. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées, à ce qui me pa- 
rait, par l’acide vitriolique, & Colorées par la combinaifon de cet 
acide avec un peu de zinc, & de terre argilleufe blanche répan. 
due dans le voifinage . 

-On ne voit en Sicile aucune de ces belles variété* 
dans les quartz, qu’on admire en Allemagne, en Suède, & mê- 
me en France. Comme par exemple les quartz grenus ou cib 
grenats d’Auvergne , & de falhum de Suède « les quartz cariés 
de Malung en Dalécarlic ; de la Baume en Provence; dcWir* 
temberg &c. les quartz fragiles comme ceux du Lyonnais & ceux 
de Saxe ; les quartz gras comme ceux d’Angers & de Dahleroê 
en Suede &c. 


CLASSE XIIL 
Des Silex . 

L’Allemagne offre beaucoup de variétés relativement à 
cette fubftance , mais en Sicile on ne voit que l’efpéce con- 
nue fous le nom de pierre fufiliére , ou pierre à briquet . II 
en eû de quatre qualités . 

G a 
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N. to I. Nom. Silex Gris de S .' Stejano de Bivona. 

Qualités . Grain très-fin . Ciment faible , Couleur grife . 

Nature . Particules Vitrifiablcs , cimentées par un Alkali 
volatil, combiné avec une terre argillcufe grife qui lui a confier- 
vé fa Couleurj il donne très-peu de feu à caufe de fon peu do 
dureté . 

N. 0 IL Nom. Silex Rouge foncé de Mijïlcannone . 

Qualités . Grain très-fin , Ciment puilTant, Couleur Rouge. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
- ce qui lui donne une confiftance d’agathe , auili fait-il naîtro 
beaucoup d’étincelles quand il cft frappé par un corps dur} mais 
en même temps il fie brific aufli lui-même trcs-facilcment. So 
Couleur vient de la terre argilleufc des environs . 

N. to III. Nom. Silex blanc , & noir de Mi/ilcannone . 

Qualités. Grain très-fin, Ciment puilTant, écorce marneu- 
fe , Couleur noire , & blanche . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par un Alkali 
uni à une terre argillcufe, glaificufie , & un peu de terre calcai- 
re. Ce mélange m’a fait croire dans le commencement, que 
ce Silex était de Nature réfraéiairc , ce n’ell qu’après beau- 
coup d’clfiais réitérés que j’ai connu l’uuion des deux fub- 
ftances . Il femble même qu’il y ait dans le fiein de cette pierre 
une efipéce de combat entre ces deux Natures . Car la terre cal- 
caire, par une tranfudation imperceptible, s’amoncéle fur la cir- 
conférence extérieure de la pierre , y forme croûte , fc défie- 
chc & s’en féparc en poudre farineufe, & gralfc au toucher: 
j’ai examiné cette poulfierc , & j’ai reconnu que c’était de la 
véritable marne . A la fuite du tems ce Silex fc purge Ci forte- 
ment de tout ce qu’il peut contenir de terre calcaire dans foiu. 
tilTu, qu’il s’epuife : analilé dans cet état il ne raanifefte plus, 
que la préfcncc de la terre Vitrifiable feule . 

N. ro IV. Nom. Silex noir de Mifilcannon: . 

Qualités. Grain très-fin. Ciment très-puifiant , Couleur 
noire . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par un Alkali 
volatil uni à une terre glaifcufe } Colorées , ainfi que celles du 
Silex précèdent, par des particules émauances de la déRrudioiu 
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des végétaux réduits dans l’état charboncux , triturées , atté- 
nuées, & employées par la Nature à une nouvelle détonation.,. 
Le grain de ce Silex étant extrêmement fin , fon ciment très- 
puiflant, & par conféquent fa dureté inéxprimablc . 11 cft de 
meilleur ufage pour les armes à feu ; & lorfqu’il fe brife , il 
forme des éclats fi tranchans qu’on l’employé à tailler le verro, 
comme le diamant . l’ai vu cette opération réuflir avec fuccès 
plus d’une fois . 

CLASSE XIV. 

Des Jafpes. 

Beaucoup d’Auteurs fc font occupés de la recherche des 
Principes compofans , la texture , fi j’ofe le dire, & la Couleur fi 
variée des Jafpes, & chacun d’eux fuivant une route différente & 
des Principes oppofés,il n’cft point étonnant du tout qu’ils ne fe 
foient point rencontrés dans leurs conclufions , & leurs décou- 
vertes n’ont pu être qu'indécifes , puifquc leur méthode con- 
fondait les Principes . Tant qu’on analifera les Jafpes fans les 
priver de leurs téintes, on n’aura jamais des notions diftinâes, 
& fûres de leur Nature . C’cft en féparant l’une de l’autre qu'oiu 
peut parvenir à connaître tout ce qui concourt à la formation^ 
du tout . 

Plus délicat qu’aucune fubftance pierreufe dont nous 
avons eu occafion de parler jufqu’ apréfent , le jafpc réunit 
dans fa compofition des agens d’ une pureté par excellence . 
Les particules terreftres qui forment fa bafe font d’une té- 
nuité , Sc d’ une égalité admirable dans leur Cryftallifation . 
Le principe colorant , foit qu’ il participe de la déftruélion des 
végétaux , ou des vapeurs métalliques , ou bien de leurs di/To- 
lutions , eft épuré à un degré à peu près de la qualité de ce- 
lui où font réduits ks Principes employés par les Criftaux de 
Roche , & les pierres précicufes . Par cette connaiflâncc fondée 
fur le Raifonnement & fur l’expérience , il cft aifé de voir 
combien eft difficile l’analyfc de cette fubftance } cependant 
la Chymie a répandu , depuis peu , un jour fi lumineux fur les 
Principes, & l’cnchainement des corps, qu'à l’aide d’une ma- 
nu» 
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nutcntion adroite , ou peut conclure sûrement fur les rclultats 
de fes réadifs . 

La Grande abondance des jafpes en Sicile m’avait fait 
croire à la première infpe&ion , que l'analife de quelques-uns 
fufSrait pour me rendre raifon de la formation des autres ; mais 
une analyfe fccondaire m’a fait connaitre qu’aucune des belles 
variétés que nous admirons dans ces jafpes n'a été produite» 
accidentellement . Chaque nuance émane d’un agent ditférent, 
ou du moins, d’une de fes modifications. C’eft pourquoi 
m’étant vû obligé de les examiner toutes , j’offre ici aux yeux 
du Naturalifte Curieux les rcfultats de mes opérations . 

N. ro I. Nom. Jafpe Sanguin de Giuliano . 

Qualitét. Grain imperceptible à l'oeil , Ciment très-puif- 
fant , Couleur verte foncée , taches d’un rouge de fang . 

Nature. Bâte de terre Vitrifîablc en particules finguliére- 
inent atténuées , comme nous l’avons dit ci-defius en parlant 
des jafpes en général , Cimentées par l’acide marin , Colorées 
par uue déftruôion de végétaux, dont les particules Calcaires 
font fi bien mélangées avec les Vitrifiablcs quelles femblent 
compofcr toute la mafle qu’elles colorent ; en partie par bu 
Couleur réelle inhérente dans elle-même s en partie d’une ma- 
nière illufoire, parles reflets occafionnés parle brifement des 
faifeeaux lumineux dans les angles corrcfpondans de la pierre . 
Cela eft fi vrai qu’en expofant le jafpe fanguin à un feu ardent, 
& foutenu , les taches rouges provenantes des vapeurs , &t 
de la diifolution métallique s’évaporent , & la teinte verto 
propre à la déftruétion végétale , par conféquent compofée 
de parties calcaires, fe calcine. U refte un Caput mortuunue 
vitrifié , privé de toute couleur , & prêt à rentrer dans le pre- 
mier état de la Nature; quand le contaâ de l’air , & l'influen- 
ce des fels & des acides viendront faciliter fa régénération . Les 
taches rouges éparfes dans ce jafpe , par leurs contours décidés 
fans la plus faible demie-téinte , & fans aucun reflet , prouve- 
raient feules, je crois la différence de leurs Principes,quaad mê- 
me on n obferverait point que ces téintes ne peuvent provenir 
que du minéral- 
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Si les particules étaient homogènes dans les deux nuan- 
ces, & que toute la différence de la couleur procédâc d’un ac- 
cident , il y aurait naturellement entre elles une corrélation.» 
réciproque , une union vifible qui fe manifefterait par des 
fémi-téintes infinies, & par des reflets de ces mêmes téintes , 
que je regarde comme la plus grande preuve de 1 homogénéi- 
té des parties conftituantes une fubftancc quelconque . La^ 
privation de ces deux marques caradtériftiques me fait recon- 
naître trois Principes dans la formation du jafpe Sanguin . Une 
Baze de terre Virrifiablc ; Une prèfcnce abondante de déftru- 
ttion végétale qui colore la Baze en verd , & une combinai- 
lon métallique formant la téinte rouge j dont l’examen eft des 
plus intéreflants. 

Prefque touts les corps de 1a Nature présentant cettt^ 
derniere teinte, félon le Sentiment des plus célébrés Naturali- 
stes , doivent leur couleur à une dilfolution ferrugineufe , foie 
fous une forme bolairc , foit fous une forme ocracée j mais 
malgré la variété des nuances qu’on admire dans les décom- 
positions de ce métal, il n’en eft aucune qui offre un oeil 
auffi vif, une couleur auffi ardente que celle que récéle le 
jafpe Sanguin . 

Le fouffre uni à l’arfénic formant le Réalgar ou arfènic 
Rouge, téint Souvent les corps qu’il avoifine , & produit quel- 
quefois ces nuances éclatantes qui ont mérité à plufieurs 
Criftallifations fulphurcufes , & même à des criftaux de Roche 
d’ancienne formation , ou bien formés après Coup ; comme les 
fluors , les noms de Rubicolle , & de Rubicelle &c. Mais cet- 
te Seconde combinaifon n’a pas pu influer en rien fur la cou- 
leur Sanguine des taches de ce jafpe , & les cflais chimiques que 
j’ai faits à ce fujet en font garans. Il eft confiant que l’ailion 
d'un feu un peu vif confume tout de fuite toute particule» 
fulphureufe , ou arfénitale quelconque j & dans le temps que 
cet agent détruit la têintc , & la fubftancc même du Souffre, ce 
minèralifateur manifefte fa prefence par la double odeur qu’il 
exhale . An lieu que dans la vitrification du jafpe Sanguin , tou- 
te la téinte verte à été calcinée avant que les taches rouges 
ayent feulement commencé de faiblir dans leurs rcintes . 

' Les 
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Les terres Argillcufcs Colorent aufli les fubftanccs pier- 
reufes , il en eft beaucoup qui leur doivent des teintes Rougeu- 
tres , mais en premier lieu , ces nuances ne font jamais déci- 
dées ; en fécond lieu, ces terres ne doivent être considérées que 
comme un agent fecondaire, car c’eft à la déftruétion des miné- 
raux qu elles doivent les teintes quelles manifcftcnr . 

Je ne puis donc attribuer la colorifation des taches du Ja- 
fpe fanguin qu’à l'influence d’un Or de Cafllus naturel, c’eft-à-di* 
re à quelques particules de ce métal difloutes dans l'alliage dej 
l’acide nitreux avec l’acide marin , & puis féparéc de cette eau 
régale naturelle par l’addition de quelques particules d’étain . Et 
comme les fubftances huileufes ténucs,&Ethérées ont beaucoup 
d’affinité avec l'or ; Il fuflit à cette teinture d’être délayée par 
quelque huile cflentielle , & légère pour la faire palier & la fixer 
dans le corps d’une fubftance pierreufe , quoique furabondantc 
de Principes hétérogènes. 

C’eft ainfi qu’on a foupçonné jufqu’à préfent que fe fait 
la colorifation de toutes les efpéces de Rubis, de Grenats, de 
Vermeilles , & même la teinte mourante de l’Amethyfte. 

Une autre difficulté m’arrête dans ce moment-ci . C’eft 
l’abfencc parfaite des deux métaux que je viens de nommer , 
l’or & l'étain , dans toute l’étendue du Royaume de Sicile, exce- 
pté quelques indices dn premier près du fleuve de Nifo . Mais 
je crois que cette difficulté n'en doit point être une dans ce 
moment-ci . Tous les Auteurs anciens & modernes de cette 
Islc s'accordent fur l’article de la préfcncc de l’or ancienne- 
ment dans ce pays . Les Curieux confcrvcnt encore dans leurs 
Cabinets des monnoies d’or frappées en Sicile fous l’Empereur 
Charles VI. avec cette légende ex utfeeribus melt (a) d’ailleurs 
la formation du jafpe n’cft pas l’ouvrage de quelques années , 
une foule de fiédes s’écoulent avant que la main fage, mais 
lente de la Nature ait fçu, par une progreffion graduée , con- 
duire une particule homogène vers une autre, quelle ait réu- 
nis tous les co-Agcns néceflàircs; &, par un ciment, connu d’elle 
feule , lié ces Corps, bien fouvent dilfcmblables entre eux; ainfi 

ne 
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ne pouvant douter en aucune façon que ce ne foit point le 
précipité d’or de Caflius qui ait concouru à la Colorifation de 
ces taches , j'ofe avancer , qu’ anciennement il devait y avoir 
du Côté de Giuliano quelque peu de ces deux métaux peut 
être dépofés par le hazard ; n’importe , mais leur prefenoy 
eft indiîputable . 

N. to II. Nom. Jafpe fleuri de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant mais pas égal par- 
tout . Couleur bigarée de Blanc , & de Rouge foncé avec po- 
rofités , & Cryftallifation . 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l'acido 
marin , qui en lie étroitement les différentes parties quoique 
également hétérogènes entre elles . La Baze de ce Jafpe eft 
une Vitrification laiteufe Colorée par l’argille blanche, au mi- 
lieu de laquelle il y a des petites taches d’un Rouge foncé 
quelque fois lizerées d’un blanc plus fâle ; Mais pour la plus 
part tranchant de Couleur avec le fond . Les taches rouges 
peuvent être attribuées à une terre Bollaire rouge qu’on trou- 
vait anciennement dans les environs i cependant dans mes éflàis 
je n’ai point obtenu aucun réfultat ferrugineux , les porrofi» 
tés de ce jafpe,feules m’en ferviraient de preuves . Si le fer con- 
court à fa formation , c’eft du moins bien faiblement , car il eft 
notoire que tous les corps ou ce métal participe à leur ci- 
mentation , il les lie fi étroitement qu’ils prefentent de tel côté 
qu’on les taille une furfacc lifTe , égale, fans crevafles , & fucce- 
ptible partout également de recevoir le même poli . Il eft bon 
d’obfervcr encore que la matière première de ce jafpe à dû être 
finguliérement délayée , & imprégnée de particules Vitrifia- 
bles bien fines , nageant dans un fluide très volatil puifquo 
dans le centre des blocs de ce jafpe, tiré fouvent du fein -mê- 
me des couches , on y trouve des Crevafles , des fentes horizon- 
tales remplies d’une Cryftallifation quelque fois laiteufe , & pa- 
roi (Tant participer de la Nature du Jafpe ; d’autres fois en vrais 
Cryftaux de Roche . 

N. ro III. Nom. Jafpe Rou%e de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant, Couleur rouge fon- 
cée , veines blanches laiteufes . 

H Na- 
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Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin colorée par le même précipité d’Or de Calfius ; mais avec 
furabondancé d’Etain . Scs veines font un efpéce d'agatifatiotu 
nbn colorée, & fouvent rendue nébulcufc par le mélange d’un 
peu de terre argillcufe blanche . 

N. t0 IV. Nom. ]afpe Rouge , Ô~ Noir de Giuliano . 

Qualités . Grain lin , Ciment puiffant , Couleur rouge fon- 
cée avec taches noires . 

Nature . Particules Vitrifïables cimentées par l’acide marin, 
colorées dans leur Baze par un Bol Rouge foncé . Quant aux 
taches noires qui fcmblent nager dans la tèinte principale,j’avoue 
franchement que je n’ai jamais pu rcconnaitrc d’une maniéré 
fûre quel à pû être l’agent qui les à produites. Prodiguant par 
tout les téintes vertes , les jaunes , & les blanches , la Nature 
parait économe dans la diftribution des rouges , & des bleus j 
mais elle eft abfolument avare des noires . Soit que nous re- 
gardions cette couleur comme n’en étant point une , & prove. 
nant Amplement de l’abforbtion des rayons lumineux , foit que 
nous confidérions le noir comme une nuance naiffantc du mé- 
lange de toutes les Couleurs enfemblc , nous trouverons tou- 
jours que la Nature l'épargne dans toutes fes produ&ions . Mais 
fi pendant la durée des êtres, le noir femble privé de l’avantage 
de concourrir à leur ornement, tout, au contraire, femble fe fou- 
mettre à cette téinte dans l’état de déftcu&ion . Tout dans hu 
Nature fuivant les loix d’une matière refpe&i veinent immortelle, 
avant de pafser à l’état d’une nouvelle régénération , eft obligé 
de palfer par l’ état charboneux , qui femble être le bûcher 
du Phenixjcar c’cft de là que toutes les productions de la Nature 
revetuës d’une nouvelle forme rclTortcnt avec éclat . Peut, 
êtrcdonc que ces taches noires qui flottent dans la tèinte rou- 
ge de ce Jafpe font les dépouilles de quelque corps dans l'état de 
déftruêlion , cmprilbnnè parle fuc lapidifique avant d’avoir pû 
fubir les loix de fa métamorphofe . Il fe peut donc que ce foit 
là l’origine de tous les corps tèints en noir, de h qualité de 
cette fubftance . Je ne donne cette alïcrtion que comme très 
conjcéturale ; mais comme jufqu'à prefent nous n’avons rien de 
plus certain à cet égard , j’adopte cette opinion en attendant . 

N. t0 V, 
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N.' J V. Nom. Rouge , avec taches Jedimenteufes contournées de 
blanc . 

Qualités . Grain ün , Ciment puiflânt , Couleur rouge fon- 
cée , avec taches fédimenteufes contournées de blanc. 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par une téinture d’Or de Cartîus avec furabondan- 
ce d’étain j les corps fédimenteux qu’on voit flotter dans les par- 
ties moins denfes de ce jafpe ne font point des débris de végé- 
taux , comme l’afTure la croyance erronée du vulgaire; ce font 
des petits canons de cryftaux , déjà durcis , renfermés dans une 
crillallifation fecondairc, & comme ils font fixés dans ce fluide 
fuivant les différentes pofitions qu’ils avoient pris lors de leur 
prémiere cryftallifarion , les corps pataiffent prefenter des bran- 
ches ramifiées . Ce qui a été l’origine de l’erreur acréditéc à ce 
fujet . Les couches blanches qui contournent ces mafTes fedi- 
menteufes, font autant de particules Vitrifiables colorées par 
uue terre argilleufc blanche, dépofées par une couche première. 

N.t® VI. Nom. Verd obfcur , avec taches Couleur de Calcédoi- 
ne , Ô- autres Rouges , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflânt , Couleur verte fon- 
cée avec taches Couleur de Calcédoine, & d’autres Rouges . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentés par l’acide marin. 
Colorées par une décompofition végétale triturée , & irréguliè- 
rement atténuée dans la putréfadion . Les taches rouges qui fe 
trouvent éparfes dans l'immenfité de la téinte principale ont été 
produites par une légère déguftation de précipité d’Or de Cal- 
fius délayé par un fluide quelconque . Quant aux taches Cou- 
leur de Calcédoine, il ne faut les regarder, comme je l’ai dit-cy- 
deffus , que comme une cryftallifation rendue nébulcufe par le 
mélange d'on peu de terre blanche argilleufc, & non par 1 ar- 
rangement de fes parties ; qui dans la Calcédoine véritable brl- 
fant obliquement les faifeeaux lumineux empêchent leur réfle- 
ûion, & leur partage ; par ce moyen privent cette pierre d’une 
diaphanéité égale au cryftal de roche , & d’un brillant fembla- 
ble à celui qu’offrent toutes les pierres prècieufes . 

N. ro VII. Nom. Jaune , & Noir de Giuliano . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflânt. Couleur jaune mê- 
lée de Noire . H a Na- 
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v. Nature. Particules Vi tri fiables Cimentées par l’acide vi- 
triolique, Colorées par un argillc jaunâtre des environs dans 
laquelle on reconnait les effets d’une difïolution ferrugineufe, 
fans pourtant pouvoir par une aucune opération obtenir dans 
les réfultats la moindre parcelle de ce métal. Le noir décidé qui, 
dans ce jafpe, difpute continuellement avec le jaune, étant de la 
même teinte que celui qui concourt à la colorifation du jafpe 
rouge , & noir , dont j’ai parlé ci-delfus , & m’ayant dans la con- 
flagration produit la meme odeur empyrcumutiquc , j’ofe croire 
qu'il cft de la même Nature . Il cft le réfultat d’un corps végétal 
quelconque réduit dans lctat charboneux . 

N. t3 VIIL Nom. Noir, ér Incarnat de Giulian». 

Qualités . Grain fin , Ciment très-puiffant , Couleur noire 
mêlée d’incarnat . > 

Nature. Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide vi- 
trioliquc , Colorées en premier lieu par une dépofition végétale 
réduite dans l’état charboneux , avivées fecoridairement par une 
nuance incarnate, que j’ai reconnue à la longue avoir été pro- 
duite par une légère téintc d'Orde Caffius, alliée à une diflo- 
lution ferrugineufe bollaire l’analifc de cette pierre cft une de 
celles qui m’a le plus coûté de peine autant à caufe de la variété 
de fes Principes , que par l’extrême folidité qu’a acquis fou ci- 
ment du mélange de fes agens . 

N. ro IX Nom. Noir de Giulian» . 

Qualités . Grain très-fin , Ciment puiftant , Couleur 
noire . 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l’acid u 
marin. Colorées par une décompofition végétale réduite dans 
l’état charboneux. Relativement à cette métatnorphofe , il faut 
confidérer que cette réduélion ne provient point de l'aérion.. 
du feu . La conflagration d’un corps quelconque prefente 
des phénomènes différens fuivant la force qui la fait agir 5 la 
même aâion , avec plus , ou moins de puilfancc , échauffe , dét 
féchc, rouffit, cuit, grille, enfin produit le charbon , la cen- 
dre, & des atomes en formes de pellicules ,du corps le plus fo- 
Iidc . Il eft une autre force de la Nature par la voie humide 
occafionnée par la fermentation. Cette dernière échauffe, dé- 
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colorée, défunit, triture, brûle les corps jufqucs à les réduire 
dans l'état charboneux ; mais jamais ne paffe les bornes de cette 
dernière métamorphofe . Quoique dans l’immortalité relpcélive 
de la matière , l’atome le plus atenué rentre dans l’enchainement 
des êtres, & petit-à-petit à l’aide du temps concourt à la forma- 
tion de quelque corps plus confidérablcs , cependant comme de 
fon état de nullité apparente , à une éxiftancc déterminée le 
partage ne peut qu’être long,la Nature employé la voie humide 
/ de préférence. Cette dernière eft un adle .fpontané de fa mar- 
che ordinaire ; la conflagration , au contraire, eft un effeéf acci-» 
dentclqui ne détruit point, il eft vrai, comme nous l’avons dit 
ci-dcflus fes vues ; mais qui y oppofant un peu de retard , n’eft 
employé par elle que dans ces momens convullifs , nécéflaires 
au rétablirtemcnt de l’équilibre de la machine de notre Globe % 
ou bien par la volonté des êtres habitans fur fa furface . Tou- 
tes les fois donc que nous parlerons dans le corps de cet Ouvra- 
ge d’une décompofïtion végétale réduite dans l’état charboneux, 
nous fous-entendrons cet état dans le quel la voie humide par 
la fermentation &la putréfaélion réduit les corps. 

* Quoique l’abfencc du fer rend comme nous le verrons 
plus bas la plupart des jafpes , & fur tout des agates de la Sicile 
fujettes aux continuelles porofités ; cependant ce jafpe malgré 
qu'il foit abfolument privé de la préfencc de ce minéral , offre 
néanmoins une continuité de parties , & un tiflii bien foure- 
nu. On ne doit l’attribuer qu’a l’extrême ténuité des parties 
eompofantrs à peine perceptibles, à l’aide d’un microfcope aug. 
mentant deux mille quatre-cent fois l’objet; & à b force de l’aci- 
de marin qui lui fert de ciment , ce qui le rend fufceptible du 
poli le plus doux , le plus velouté , & le plus brillant qu’on puiflè 
délirer. 

N.‘° X. Nom. Rouge avec petites taches blanchâtres de Giu- 

iiano . 

Qualités . Grain moins fin, Ciment médiocrement puiflant. 
Couleur rouge avec taches blanchâtres . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par un mélange 
de terre argillcufc rouge, &d’argille blanche ; cette dernière à 
. . coa- 
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confcrvc dans la Lapidification fa Couleur naturelle ; quant à la_» 
première elle y-a fenfiblcment perdue la téintc rouge qui lui 
avait été communiquée par une diflolution ferrugineufc tenant 
un millieu entre l’Ochracée , & la Bollaire ce qui produit dans le 
jafpe une teinte louche un peu avivée par le voifinage des t> 
ches blanches . Le grain grolfier des parties compofantes , & la 
faiblefle de leur ciment rendent, ce jafpc peu fufceptible d’un 
beau poli . 

N. [0 XI. Nom. Rouge avec taches obf cures , & blanches , de_# 
Giuliano . 

Qualités . Grain médioctcment fin , Ciment afsès puiflant. 
Couleur mélangée d’obfcur & de blanc laiteux , fond rouge . 

Nature . Particules Virrifiablcs , cimentées par l’acide ma- 
rin ; colorées en premier lieu par une terre argilleufe rouge. 
Dans le moment de la lapidification , & du rapprochement des 
parties compofantes , les interfticcs ont été remplies par une 
argille blanche , & par un dépôt de roche pourrie confervant 
encore dans fon état de putréiaûion , un peu de la téinte ob- 
fcurc ochracée de fon état primitif. Ce jafpe cft afsès agréable 
à l’œil par fes variétés, mais comme il cft très compliqué dans fa 
compofition, il en à moins de folidité dans fon tout . Il eft fujec 
à beaucoup de porofités , & toutes fes parties n’offrent pas Ia_» 
même dureté , ni le même taft dans le poli quelles reçoivent . 

N. ro XII. Nom. Fleuri de Giuliano , Variété. 

Qualités. Grain fin , Ciment puiffant. Couleur bigarée 
de blanc, & de rouge foncé , avec de grandes taches de cette 
dernière Couleur . 

Nature . Particules Vitrifiablcs , cimentées par l’acide ma* 
rin, colorées comme celles du jafpe fleuri dont j’ai parlé plus 
haut, & dont celui ci ne diffère que par la grandeur des taches 
rouges nageantes dans un fond bleu laiteux . Cette variété ne 
provient que de la furabondancc de la partie bollaire rouge . 
L’influence majeure de cette diffolation martiale fc reffent dans 
la force du ciment de ce jafpe, dans la rarété des porofités, dans 
fon tilfu , & dans le poli le plus velouté que peut recevoir la 
pierre ouvrée . 

N.'° XIU. 
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N. to XIII. Nom. Verd de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur verte 
foncée avec des nuances rougeâtres & d'autres bleuâtres . 

Nasure . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflblution végétale , dans la malfc 
de laquelle à filtré quelque peu de fiuidc téint par une terre 
argilleufe rouge. Telle eft l'origine des nuances rouges, qu’on 
y remarque de rems en tems , & qui ont même enhardi 
quelque marbriers de mauvaife foi à vendre cette pierre, pour 
du jafpe fanguin , i quelque , voyageurs plus curieux que con- 
naiflèurs. Quant aux teintes bleuâtres , on en eft redevable à 
l’admiflîon d une diflblution ochracéc, dont les grains jaunâtres 
à travers la téinte verte première , produifent des reflets bleuib 
très. Phénomène trop connu, pour avoir befoin d’une explication 
plus longue . Ce jafpe eft un des plus beaux de la Sicile , fe tra- 
vaille fupérieurcment , & acquiert le poli le plus velouté , & le 
plus agréable poilible . 

N. ro XIV. Nom. Fond obfcur , taches fcdimenteiifcs lizerées de 
blanc . 

Qualités. Grain fin , Ciment afsès puiflant , Couleur ob» 
feure entre mêlée départies fédimcntcufcs,&de taches blanches. 

Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de roche pourrie dans le que! flot- 
tent, auhazard, des particules fédimenteufes formés par uno 
diflblution végétale putréfiée ; comme il eft aifé de le connaître 
par l’odeur empyreumatique qui s’en exhale dans le moment de 
la conflagration . Les taches blanches qu’on remarque dans le 
même jafpe font des dépôts d’une terre argilleufe blanche,que je 
croirai d’une formation fccondairc par la raifon d’une moindre 
durétè , & par la manière dont ces taches font configurées . 

N.‘° XV. Nom. Verd objeur à taches Jedimenteu/es rouges , 
Ô' jaunes . 

Qualités. Grain fin. Ciment très puiflant. Couleur ver- 
te avec taches fedimenteufes rouges , & Jaunes . 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide Vi- 
triolique j colorées par un dépôt de diflblution végétale extrê- 
mement 
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mement atténuée , qui en fait la matière première ; d’autres 
particules végétales putréfiées forment les taches ledimcntcu- 
fes qui flottent dans l' immenfité de la téintc verte . Ce n’eft 
pas la feule variété que la Nature ait employé pour embellir 
ce jafpe . Une difTolution Ochracée jaunâtre , & un autre Bol* 
laire rouge foncée , toutes les deux d’un Oeil allés vif, bigarerit 
cette pierre , mais comme la formation de ce jafpe , cft très 
compliquée , en gagnant du coté de l’éclat , il perd du coté de 
fa qualité . 

N. to XVI. Nom. Rouge Fleuri avec taches blanches , dépar- 
ties tranfparantes agatijees . 

Qualités . Grain extrêmement fin , Ciment très puilfant , 
dans certaines parties de ce jafpe ; Couleur Blanche tachetée 
de Rouge , & remplie des parties agatifées . 

• Nature . Particules Vitrifiables Cimentées , & colorées 
comme celles qui compofcnt le tiffu du jafpe fleuri , avec la.» 
différence que dans celui-cy une fubftance moins denfe , paf- 
fèe de letat de fluidité à celui de la lapidification , a formé dans 
le fein de cette pierre des parties louchement tranfparentes j 
c’eft à dire , un peu nébuleufes . Cette matière qu’on appelle 
communément agatifarion , eft une congélation , fi j’ofe le di- 
re , ou plus tôt, une pétrification de particules privées do 
toute Couleur , & qui par la régularité des parties compofan- 
tes donnent un libre partage aux faifeeaux lumineux , & procu- 
rent au tout une éfpéce de diaphanéitè , que n’ont point les 
•jafpes colorés pour l’ordinaire . 

N. ro XVII. Nom. Jaune Ohfcur avec taches Jaunes Claires , 
de Giuliano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilfant , Couleur jau- 
ne foncée avec taches jaunes Claires . » 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par-deux dépôts ochracés jaunâtres ,1’un plus clair 
que l’autre . Le Grain jaune Clair cft beaucoup plus fin que 
le jaune obfcur , cette différence dans les parties compofantes 
nuit au poli , & prefente dans le même corps des parties plus 
ou moins dures . 

1 l’ ‘ ' N.r° XVIII. 
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N. to XVIII. Nom. Rouge fleuri Obfcur, avec tacher Je dimtn- 
teufes , de Giuliano . 

Qualités . Grain très fin , parties fèdimenteufes groflîé- 
res. Ciment très puifïânt, couleur rouge obfcure mêlée do 
blanc avec fédiment. 

Nature. Particules Vitrifiables , Cimentées par l’acido 
marin, combiné avec un alkali fixe très gras, qui produit un 
fel neutre afsès facile à obtenir. Les parties compofantcs de 
ce jafpe font colorées par une terre bollaire rouge foncée, fa- 
voneufe , & très alkaline . Le Blanc qu’on y remarque cft un_. 
après coup , formé par un dépôt de terre argilleufe blanche de 
fécondé ladipification . Les parties fèdimenteufes proviennent 
d'un troifîeme dépôt dedifTolurion végétale réduite prefqucdans 
l’état Charboneux par la putrefadion , mais non afsès triturée 
encore : ce qui rend ces parties incapables de recevoir au- 
cun poli. 

N.’<> XIX. Nom. Rouge , & Blanc avec lignes agatifées , 
de Giuliano . 

Qualités. Grain fin ; Ciment puifïânt, taches rouges , & 
blanches fondues l’une dans l’autre, lignes agatilces d’cfpacc , 
en cfpace . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par les mêmes terres , Bollaire rouge , & argil- 
leufe blanche , qui entrent dens la Compofition du jafpe fleuri 
avec la différence , que les deux fubftanccs ici ont été mê- 
lées enfemble ce qui rend le contour indécis , & multiplie les 
demie têintcs à l’infini. Les Veines agatifées qu’on ttouvo 
éparpillées ça, & là dans ce jafpe font d’une lapidification fc» 
condaire, ou plus tôt , c’eft la partie flluide chargée de la_. 
fubftance la plus fubtile qui s’eft condenfée , & a rempli les 
interftices occafiones par le dcfféchcment de la Matiércj 
première . 

N.‘° XX. Nom. Rouge Brun à taches agatifées , & laiteufet 
avec parties de Mare affiles ; de Giuliano . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puifTant , Couleur rouge 
foncée , bigarée de taches agatifées & Laiteufcs, TiflTu parfemé 
de Marcaffites : 

I Na. 
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Nature . Particules Vitrifiablcs Cimentées par l’acide Vi- 
triolique , colorées en premier lieu par un dépôt de terre bol- 
larrc Rouge , en fécond lieu par des dépôts de la fubftanco 
fluide propre à être agatifèe à l’aide du tems. Les taches lai- 
teufes qu’on voit dans ce jaspe ne font nullement d’un autre 
Nature que les agatifées , c’cft la même fubftance , privée de 
fa diaphanéïté , & devenue laiteufe à l’oeil , par la raifon du 
l’ intromiffion de quelques particules de terre blanche Argil- 
leufe entre les interftices des particules agatifées . Les points 
Métalliques qu’on remarque également dans cette pierre font 
un affemblage de marcafïitcs arfénicales, ainfi quil eft aifé de le 
reconnaître dans la conflagration par l'odeur d’ail qu’elles ex- 
halent , & par la couleur blanchâtre qui ferait avivée d’unu 
teinte plus jaunâtre fi elles étaient ferrugineufes . Suivant 
leur Nature elles font très peu de feu avec l’aciet , & font 
allés fufceptibles de poli . Au premier coup d’oeil elles fem- 
blent n’avoir point de Cryftallifation déterminée; mais aïant 
été affés heureux pour tirer du fein de ce jafpe des portions en- 
tières de cette fubftance, j’ai remarqué quelle incline à la figu- 
re Rhomboïdale. 

N. rj XXI. Nom. Rouge Pale avec taches agatifées, & libe- 
rtés de Blanc , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puilfant , Couleur rougo 
pâle, avec agatiiàrion lizerée de Blanc. 

Nature . Particules Vitrifiahles Cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un dépôt déterré Rouge Bollairc, affaiblie 
dans fa teinte par le mélange d'un peu de terre Argilleufu 
Blanche . On remarque dans ce jafpe un Phénomène de plus , 
c'eft la réparation de la partie denfe avec la partie la plus 
fluide de la matière déftinéc à l’agatifarion i Toutes les ta- 
ches louchement tranfparentes , que nous appelions com- 
munément agatifées , font toujours lizerècs d’un petit con- 
tour blanc , qu’on reconnaît aifement être émané du feitu 
de la partie fluide . 

N. t0 XXII. Nom. Verd ohfcur avec taches laiteufe s /aies , & 
4 autres rouges de Giuliano ; 

Qualités . Grain fin , Ciment Puiffant, Couleur verte fon- 
cée avec taches laite ufes & Rouges. -N*»* 


Digitized by Google 



r 


& 6 7 ® 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par 1* acide ma- , 
rin, colorées par un dépôt de diflolution végétale dans un., 
état de fermentation un peu avancée ; ce qui en a rendu bu. 
Couleur plus fombre . Les taches laiteufes laies que l’on voit 
dans ce marbre ainfi que les rouges , font compoïèes d’un al- 
liage d’un peu de terre argilleufe blanche , pour la première 
& de terre bollaire rouge , pour le fécondé ; avec quelques 
gouttes de matière agatifante , qui fe rencontre toujours , plu*, 
ou moins ,dans les corps lapidifiés . 

N.'° XXIII. Nom. Rouge obfcur-, avec taches d'un Rouge vif, 
de Giuliano , & du Fleuve Chiappante . 

Qualités . Grain fin , Ciment très puiflant , couleur rou- 
ge , plus ou moins forte par intervalle. 

Nature. Particules Vitrifiables, Cimentées par l’acidcj 
Vitrioliquc , colorées par un dépôt de terre bollaire rouge , dans 
le quel flottent , au hazard , des taches d'un rouge plus vif, for- 
mées par l’alliage d’un peu de précipité d’or de Cailius avéc 
le fluide agatifant . C’ eft à ce jafpc que je fuis redevable» 
d’avoir fixé mes doutes au fujet de la formation des taches 
rouges du jafpc fanguin . En effet, fans entrer dans le détail 
d’une analife chimique compliquée , il eft impoffiblc de fe re- 
fufer à la vérité que j’annonce , en confidéranr la différence^ 
des deux téintes compofantes ce jafpe , fur tout , en voyant le 
brillant de l’œil de la teinte la plus vive . 

N. 10 XXIV. Nom. Verd foncé , avec taches laiteufes fdles , & 

J autre rouges. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , couleur verte fon- 
cée avec taches laiteufes , & Rouges . 

Nature . Ce jafpe n’eft qu’une variété de celui dont nous 
avons parlé avant le dernier , & il n’en diffère que par la lon- 
geur de fes couches , & par une teinte verte plus foncée } qu* 
on ne doit attribuer qu’à un état de putréfaction plus avancée 
de la diflolution végétale . 

N. to XXV. Nom. Rouge vif avec taches jaunes de Giuliano , 
du côté de la Sambucca . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant dans les ta- 
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ches rouges , & médiocre dans les jaunes , Couleur rouge 
viye avec taches jaunes . 

Nature . Particules Virrifiables , cimentées par l'acide ma- 
rin , uni a un Alkali fixe très gras 5 Colorées par un dépôt de 
terre bollaire , & une diiïolution Ochracée très peu ferrugineu- 
fe. Au premier coup d’œil j’ai crû reconnaître dans la téinte 
rouge l'influence de l’Or de Caflius, mais un analife fccondaire 
m’a fait voir que ce netait comme je l’ai dit cy-defl’us, qu’un dé- 
pôt de terre bollaire rouge avivée par la préfence de l’ alka- 
li fixe qui a concouru à fa cimentation. 

N. ro XXVI. Nom. Verd obfcur avec taches Jcdimentcufes , & 
â autres jaunes pales , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puilfant , Couleur verte 
foncée avec fédiment , & taches jaunes pâles . 

Nature . Particules Vitrifiablcs , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflblution végétale, dans laquelle 
s’eft faite la féparation de la partie la plus fubtile , d’avec la plus 
grofliére . La première coinpofe le tiflii du jafpe même, la der- 
nière que je confidére comme le marc des parties compofantes, 
y forme des taches fédimenteufes lapidifiées dans l’état , dans le 
quel , elles flottaient dans le fluide avant la condenfation . Un^ 
mélange d’un peu de diflblution ochracée très délayée, & de 
fécondé formation, a donné l’origine aux taches jaunes pâles qu’ 
on voit auflî dans ce jafpe . 

N."> XXVII. Nom. Verd jaunâtre avec taches noires , & 
Marcaffftes de Giuliam . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment tantôt faible , tantôt 
puiflant , Couleur verte jaunâtre avec taches noires & Mar- 
caflîtes . 

Nature. Particules Vitrifiables, cimentées par l’acide ma- 
rin. En voyant les parties jaunes qui flottent dans l’immenfité 
de la teinte verte qui fait le fond de ce jafpe , on ferait ténté 
de croire qu’il y a quelque peu de diflblution Ochracée jaune 
noie à la matière première j mais ce ferait une erreur impar* 
donable , & contraire à tout Principe ; car il eft confiant que 
l’admiflîon des particules Ochracées dans un fluide verd quel- 
conque , en altère l’œil tout de fuite , & lui donne des reflets 
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olivâtres : il faut donc confidcrer la colorifation des particules 
jaunâtres éparfes dans ce jafpe,comme un état médiairc entre la 
diffolution végétale dans l'état de fimple difTolution , & 1 état 
charboneux qu’on trouve également dans ce jafpe : ce n eft donc 
qu’un tout, compofé de parties homogènes , ayant acquis des 
nuances différentes fuivant le plus , ou le moins dadion de la_» 
fermentation ocafionnèe par la putrefa&ion . Les Marcafïites 
qu’on voit dans ce jafpe étant de la même Nature que celles 
dont nous avons parlé au numéro ao. nous ne croyons pas ne- 
céffaire de répéter ici ce que nous en avons déjà dit • 

N.'° XXVI1L Nom. Rouge paie avec taches Jedimenteufes , & 
d'autres blanchâtres , de Giuliano . 

Qualités. Grain fin. Ciment afsès puiffant , Couleur rou- 
ge faible, avec fédiment, & taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollairc , affaiblie 
dans fa teinte par fon mélange avec la terre argilleufe blanche, 
qui, quelque fois, fe trouvant toute feule,forme les taches blan- 
ches , qui bigarent ce jafpe: ces mêmes taches blanches font 
d’une Couleur un peu alérée par le voifinage des parties fédi- 
menteufes qui fc trouvent éparfes dans ce jafpe : ce fédiment 
n’eft point une difTolution végétale, mais Amplement un dépôt 
de parties plus groffiéres de la terre rouge bollairc , & argilleu- 
fc, qui compofent la fubftance première de ce jafpe . 

N.‘° XXIX. Nom.’ Rouge pale avec taches blanches à ondes , 
ir d 'autres d’an rouge vif lizerées de blanc , ér remplies de Marcafji - 
tes , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifTant , Couleur rouge 
pâle avec taches blanches ondées , & autres rouges lizerées de 
blanc , avec Marcaffues . 

Nature ■ Particules Vitrifiables cimentées par 1 acide vitrio- 
liquc , colorée par une terre bollaire rouge , affaiblie dans fa_> 
teinte par le mélange d’une terre argilleufe blanche, qui fe trou- 
vant dans un état de fluidité très liquide , a tranfudé à travers la 
maffe première, & y a tantôt fait des dépôts, tantôt a environné 
feulement les parties déjà durcies , d’un Contour fuivi , tantôt 
enfin s’eft mélangé avec la terre bollaire , & a produit une teio- 
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te plus vive,& très nuancée. Les Marcaffitcs qui fe trouvent dans 
ce jafpe font plus fcrrugineufes , par conféquent ont une teinte 
plus dorée, & font plus de feu avec le briquet. 

N. to XXX. Nom. Verd obfcur , avec taches jaunes foncées , Ô" 
blanchâtres ; de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment médiocrement puiffànt, Cou- 
leur verte obfcure avec taches jaunes , & blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diffolution végétale, un peu avan- 
cée dans fa putrefa&ion avec des dépôts de terre ochracéc , & 
de terre argilleufc blanche, formés après coup . 

N. t0 XXXI. Nom. Rouge pâle avec taches agatifies , & lizié - 
res blanchâtres , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment médiocrement puifïant dans 
les parties colorées, mais très fort dans les parties agatifées; 
couleur rouge pâle, avec taches agatifées lizerées de blanc . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , & colorées par la terre rouge bollaire , affaiblie par la terre 
argillcufe blanche , & par la matière fluide agatifante qui com- 
me nous l’avons dit ci-deffus a formé fes contours de fa partie 
fédimenteufe . 

N. t0 XXXn. Nom. Jaune Clair avec taches vertes Jlriées de 
MarcaJJîtes . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffànt & faible , par 
intervalle ; couleur jaune claire avec taches vertes & ftrïcs de 
Marcaffites . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide Vi- 
triolique colorées par des dépôts Ochracées jaunâtres , & par 
une diffolution végétale dans le comencement de la fermen- 
tation. Les Marcaffites de ce jafpe s’écartent ici un peu do 
leur apparence ordinaire, & s’y préfentent, non en rhombes , 
ni en trapèzes, ni même en malles indéterminées , comme elles 
le font d’ordinaire , mais en ftrïes parallèles afsès longues . 

N. ro XXXIII. Nom. Rouge , avec taches agatifées contournées 
de Blanc . 

Qualités . Grain fin, Ciment puiflànt, Couleur rougo 
avec taches agatifées àliziéres blanches. 

Na- 
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Nature . Particules Virrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt rouge Bollaire , dans le quel le flui- 
de agatifant a fait fa réparation , & fa dépofltion ; fuiyant la ma- 
nière que nous avons expliqué plus haut . 

. N . co XXXIV. Nom. Jaune Clair , avec tacbes rouges Brunes , 
de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur Jaunes 
claire , taches Rouges brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin uni à un alkali volaril , colorées par un dépôt Ochracé pâ- 
le en couleur , & par un autre dépôt bollaire Rouge rembruni 
par la prefence de l’alkali . 

N. ro XXXV. Nom. Rouge avec tacbes agatifees , & d'autres 
Laiteufes Claires. ... 

Qualités . Grain fin. Ciment puiflant. Couleur rouge» 
& taches agatifées , & autres laiteufes Claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt rouge bollaire ; les taches de co 
jafpc font formées par le fluide agatifant qui a occupé les in- 
terfaces , & qui s’y eft condenfé tantôt tout feul , tantôt 
avec l’admiflion d’un peu de terre argillcufe blanche , ce qui 
fait que ces taches différent entr’elles , & paraiflent être de 
Nature diverfe. 

N. to XXXVI. Nom. Ve rd &■ Rouge , avec tacbes agatifées » 
& particules de Marc affiles . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , par intervalle , 
couleur verre mélangée de rouge , taches agatifées , particules 
de Marcaifites. .:i„ 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide vi- 
trioliquc , colorées par un dépôt de diflolution végétale , & de 
terre rouge bollaire mélangées cnfemble avec le fluide agar 
tifant condenfé , & Marcaifites èparfes dans l’ immenfité 
du tout . 

N. 10 XXXVII. Nom. Rouge Brun avec parties agatifées , <2>“ 
tacbes laiteufes , de Giuliano . ; ■ >■ . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur rougu 
brune , parties agatifées , taches laiteufes . - - 

Na- 
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Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , très alkalin 
avec dépôt de fluide agatifant condenfé , tantôt Amplement , 
tantôt avec l’admiffion d’un peu de terre blanche argillcufe . 

N. to XXXVIII. Nom. Rouge vif, avec tacher vertes foncées . 

Qualités. Grain fin , Ciment très puiflant, Couleur rou- 
ge éclatante , taches verte foncées . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérable de précipité d’Or de 
Caflius , avec diflôlution végétale , dans un état médiairc de pu- 
tréfaction , flottante dans l’iminenfiré . Ce jafpe n’eft point éva- 
lué à fa jufte valeur par les marbriers Siciliens , qui , apparam- 
ment, ne connailfent pas fon prix . Pour peu que l’on s’arrête un 
moment à confidérér fa précieufe formation , on connaîtra aifé- 
ment qu’il devoit être infiniment plus cher que le jafpe fan* 
guin , dont le prix devroit être à fon égard, à peu près à rai- 
fon de celui de l’argent à l'or . Soit que les Siciliens fe foyent 
aperçus de leur méprife , foit que ce jafpe ait commencé à de- 
venir rare , il eft très difficile de s'en procurer à préfent . 

N. to XXXIX. Nom. Rouge pale avec parties blanche s J au- 

tres laiteufes ; avec Marcafjùes . 

Qualités. Grain fin , Ciment puifiant par intervalle. Cou- 
leur rouge faible avec parties agatifées , & laiteufes ,2c particu- 
les de Marcaflites . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide vî- 
triolique, colorées par un dépôt de terre rouge boliaire.affaiblie 
dans fa teinte, par le mélange d’un peu de terre argiileufc blan- 
che, avec fluide agatifant condenfé : tantôt Amplement , tantôt 
altéré par un mélange étranger. Ou voit dans ce jafpe quelques 
particules de Marcaflites arfénicales dépofées par hazard , & 
n’influant 'nullement fur la Nature de cette fubftancc. 

N. to XL. Nom. Jaune clair avec taches obfcures , de Giuliano. 

Qualités . Grain groflier , Ciment faible en comparaifom. 
des autres jafpes , Couleur jaune pâle, taches jaunes obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par un acide ma- 
rin à peine fcnûble , colorées par un dépôt ochracé de deux tein- 
tes , l’une plus forte en couleur que l’autre . 

N.‘° XLI. 
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- N.” XLI. Nom. Fond d agate brune , avec taches rouget , de_^ 

Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment très-puiffont , Coulenr bru- 
ne , taches rouges . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin trcs-puififant, colorées par un dépôt de fluide agatifant rem- 
bruni par une infiltration de particules de roche pourrie , avec 
des taches rouges formées par le précipité d'Or de Caffius . Sui- 
vant moi , cette fubftance devroit plutôt être clafièe parmis les 
agates, que parmis les jafpes , puifque la partie agatifée domi- 
ne fur la partie jafpeufe . Cependant, malgré cette raifon, je me 
.fuis crû obligé de la placer ici , d’après la claflification de M. c 
l’Abbé Tata , & l’opinion univerfellement reçue en Sicile . 
i N." XLII. Nom. Fend rouge , avec parties agatifées -, & as* 
très laiteufes , de Giullasio . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifTant , Couleur rouge , 
parties agatifées & laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par un dépôt de terre bollairc rouge, avec fluide agati* 
font , condenfé feparément , tantôt fimple , & tantôt conipofé , 
avec l’admiflïon d’un peu de terre argillcufc blanche . 

N.™ XLIII. Nom. Verd jaunâtre , ave e Jlries obfcures , de_* 
Giuliano . 

Qualités . Grain médiocre, Ciment a/lcs puifTant, Couleur 
verte jaunâtre avec ftries obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un double dépôt de diflolution végétale, & 
de terre ochracée mélangées enfcmble , & lapidifiées avec uro 
peu d’humidité,fans quoi ces deux Natures diverfement colorées 
auroicnr produit une teinte tiérce , tirant fur le bleu comme el- 
les le font pour l’ordinaire . Dans ce mélange a filtré un dépôt 
très faible de roche pourrie, délaiée par un fluide quelconque 
qui trouvant la lapidification déjà commencée n’a pû pénétrer 
qu’avec peine , ce que Ton remarque par fes traces ftriées. 

N. ro XLIV. Nom. Rouge fleuri de jaune^avec contours obfcurs^ 
& taches d'agate , de Giuliano . 

K Qu*' 
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v Qualité/ . Grain fin , Ciment ailes puiflânt , Couleur rou- 
ge , taches jaunes fleuries , contours obfcurs , parties agatifées. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , avec unu 
mélange de terre ochracéc jaunâtre, fait après coup.avcc répara- 
tion de fa partie fédimenteufe qui a formé fes contours , & un 
peu de fluide agatifant Amplement condenfé . 

N." XLV. Nom. Jaune pale avec taches blanches entre- mê- 
lées d'autres d’un jaune vif , de Giuliano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , Couleur 
jaune de différentes teintes mélées de blanc . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide marin, 
colorées par un double dépôt d’une terre ochracéc jaunâtre, 
plus , ou moins haute en Couleur par intervalle avec infiltration 
de terre blanche argilleufe . 

N.'° XLVI. Nom. Verd jaunâtre avec taches brunes , 
Giuliano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflânt , Couleur ver- 
te jaunâtre, taches brunes . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflolution végétale dans uru 
état de putrcfa&ion avancée, avec infiltration de diflolution., 
de roche pourrie faite après coup . 

N.” XL VII. Nom. Rouge brun fans taches quelconques , dc_j 
Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflânt, teinte rouge brune 
foutenue. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , uni à un Alkali volatil très-gras ,• colorées par un dépôt de 
terre rouge bollaire , rembrunie dans fa ceinte par la prcfence 
de l’Alkali volatil. 

N.” XLVIII. Nom. Sanguin , avec taches noires , de Giuliano . 

Qualités . Grain très-fin , Ciment très-puiflànt , Couleur 
rouge éclatante avec des taches noires flottantes par ci , par là. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par un acide ma- 
rin très-puiflànt , colorées par le précipité d’Or de Caifius 

avec 
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avec un dépôt de diflblution végétale , réduite dans 1‘ état 
charboncux . 

N. 10 XLIX. Nom. Jaune brun, de Ciuliano . 

Qualités . Grain médiocre , Ciment puiflanc , Couleur 
jaune foncée . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de roche pourrie . 

N.'° L. Nom. Ve rd avec taches blanches , & autres laiteufes 
yi aies , de Saint-Stefano de Bivona . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflant, Couleur verte mé- 
langée de blanc , avec taches laiteufes laies . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflblution végétale, avec admiflion , dans 
la formation fccondaire, d’un peu de terre argilleufe blanche, & 
du fluide agatifant condcnfé avec quelques particules de cette 
même terre . 

N. ro LI. Nom. Jaune clair-ppâqucjtvcc taches blanches ondées 
de blanc /air, de Saint-Stefano . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflant, Couleur jau- 
ne claire avec taches blanches ondées de blanc fâle . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt ochracé , faible en teinte , & uru 
autre dépôt de terre argilleufe blanche, dans la mafle de laquelle 
a filtré un peu de diflblution de roche pourrie . 

N.” LII. Nom. Jaune fâle, avec taches claires files, de Saint- 
Stefano . 

Qualtités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur 
jaune claire , taches claires (aies . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt ochracé, & par une terre argilleu- 
fe blanche , dans lefquels a filtré un peu de roche pourrie . 

N. to LIIL Nom. Jaune clair avec petites taches laiteufes , 
autres brunes , de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puiflant par intervalle. 
Couleur jaune pâle, taches laiteufes & brunes. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt ochracé pâle, dans lequel fe font for- 
, K a niés 
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mes d’autres dépôts de fluide agatifant laiteux, & de roc ho 
pourrie . 

N. ro LIV. Nom. Fond laiteux fale t avec ondes blanches, & ta* 
thés blanches , de Sabst-Stefan» . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilfant par intervalle j 
Couleur laiteufe laie ondée de blanc , taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma» 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant un peu trouble, 
& fédimenteux dans lequel a filtré un peu de terre argillcufe 
blanche . Là , ou cette terre a rencontrée moins de rèfiftanco 
& s’eft trouvée en majeure quantité , elle a formé des dé» 
pots plus confidérables , qui ont donné l’origine aux taches 
blanches . 

N.” LV. Nom. Blanc file tndé de noir , & taches Brunes , ! 
de Saint- Stefano . 

Qualités. Grain lin, Ciment puilfant, Couleur blanche, 
fâle , ondes noires , taches brunes . 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre Argilleufc blanche , dans 
la malfe de laquelle a filtré un peu de diflôlution végétale » 
réduite dans l’état Charboncux , & une autre diflolution de ro- 
che pourrie , avec la différence , que la fécondé plus forto 
a formé des dépôts , Sc des taches ; au lieu que la première 
plus faible n’a pû laiflcr dans fa marche , que des traces lé- 
gères ftriées , & ondées . 

N. re LVI. Nom. Blanc Sombre avec taches Blanches , & au* 
très jaunes , de Saint-Stefan» . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflant , couleur 
grifâtre, taches blanches, & jaunes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, Colorées par un dépôt de terre argilleufe blanche , un peu 
obfcurcic dans fa teinte par fon mélange avec une difïolution 
de roche pourrie , qui , de diftance , en diftance a formé des 
taches jaunes , & dans la totalité a altéré la coulrur naturel- 
le de la terre argilleufe blanche . 

N." LVII. Nom. Blanc file avec taches Brunet , & autres 
laiteufes de Saint-Stefano . 

’ Qm~ 
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. Qualités. Grain mélangé , Ciment aisés puiifant, Couleur 
blanche , fâ!e , taches brunes , & laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l acide ma- 
rin ; colorées par un dépôt de terre argillcufe blanche , falic 
par le voifinage d’une diffolution de Roche pourrie , qui dans 
certains endroits de ce jafpe , a fait des dépôts afsès confidé- 
rables . Les Taches laiteufes de ce jafpe , doivent leur origine 
comme nous l’avons dit plus haut à un dépôt de fluide agati- 
lànt condenfé impurement . 

N.™ LVIII. Nom. Rouge Vif, de Saint- Stefano. 

Qualité t . Grain fin , Ciment très puiflànt , Couleur rou- 
ge afsès éclatante . ■ * 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , uni à un alkali fixe, colorées par un dépôt de terre rou- 
ge bollaire , avivée dans fa teinte, par la prcfence de l’ alkali 
fixe. Au Premier coup d’Oeil, cela paroit être un dépôt de 
précipité d'or de Caffius ; mais les toucheaux thymiques cor- 
rigent laméprife, & fixent les doutes à cet égard. 

N." LIX. Nom. Rouge avec taches Jaunes Claires , & li- 
gnes Agatifées , de Caméra ta . 

Qualitét. Grain mélangé , Ciment puiflànt par intervalle, 
Couleur rouge , tâches jaunes claires , Lignes agatifées . 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l’acido 
marin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , dans 
la maife de laquelle il s’eft formé d’autres dépôts de terro 
jaune ochracéc, & quelque infiltration de fluide, agatifant 
condenfé . 

N. ro LX. Nom. Verd , avec lignes jaunes Clairet , de Cam~ 
mer ata . 

Qualité t . Grain mélangé , Ciment puiflànt , couleur ver- 
te fiancée , lignes jaunes Claires . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de difToiution végétale , dans un. 
dégré de putrefaélion un peu avancée , avec infiltration de ter- 
re jaune ochracéc . 1 1 

N.™ LXL Nom. Rouge Clair Ô 1 vif , avec lignes foncées , de 
Cammera ta . . .. 





Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , couleur rougir 
belle , mais pâle , lignes obfcurcs. 

Nature . Particules Vitrifiables, Cimentées par l’acide ma- 
rin, Colorées par un dépôt de précipité d’or deCaflîus, affaibli 
dans fa teinte par le mélange d’un peu de terre argilleufe.» 
blanche . Dans cette maffe a filtré un peu de dilfolution de 
Boche pourrie, mais très faiblement - 
- N. ro LXIL Nom. Couleur de Chair , de Camerata . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiffant , Couleur de 
Chair . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de terre blanche argilleufe avec 
un peu de terre rouge bollaire . La teinte de ce jafpe n’offre 
qu’ une couleur de chair très peu vive , cepcndent à caufo 
de fes variétés , de fes nuances , & de fa rarècé , ce jafpe eft très 
recherché , & très cher. 

N. ro LX1II. Nom. Blanc /ale avec taches agatifées , & li- 
gnes rougeâtres , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant, Couleur Blan- 
che fâle , taches agatifées , lignes rougeâtres . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge Bollaire, un peu fé- 
dimenteufe , avec un dépôt de fluide agatifant condenfé , & in- 
filtration de terre rouge bollaire . 

< N. ro LXIV. Nom. Verd objeur , avec taches agatifées , & 
fries blanches de Camerata . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur verte fon- 
cée , taches agatifées , ftrics blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par 1’ acjde ma- 
rin , colorées par une diflblution végétale dans un état de pu- 
tréfaction un peu avancé , avec dépôt de fluide agatifant con- 
denfé , & infiltration faible de terre blanche Argilleufe . 

N. t0 LXV. Nom. Verd obfcur, avec taches Jaunes , de Ca- 
enerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant Couleur, ver- 
te fotnbre , taches jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
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rin , colories par une difïôlution végétale dans un état de pu- 
tréfaction avancé , avec dépôts de terre ochracée jaune . 

N. w LXVI. Nom. Verd Obfcur avec taches blanches, &■ jau-, 
nés tran/parentes , ondées de blanc de lait épais , de Mifikamone . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifant. Couleur ver- 
te foncée avec taches blanches , & jaunes tranfparentcs, ondées 
de blanc folidc . ; s 

Nature . Particules Vitrifiables , Cimentées par l’acido 
marin, colorées par une diflôhuion végétale avancée en pu- 
tréfaction , avec dépôt de terre blanche argillcufc , qui en fea 
cortdenfant a fait une réparation de fa partie la plus fluidaj 
d’avec la plus groffiére ce qui a conférvé la tranfparence à la_> 
pTemiére , 3c a donné un corps plus folidc à la fécondé . On 
remarque dans ce jafpc le meme Phénomène relativement 
à une infiltration jaunâtre, avec la différence , que les parti- 
cules jaunes plus groiTiéres même, dans leur état de fluidité * 
ont eû une marche plus pefantc , & ont laifiè par conséquent 
des ondes moins bien formées . ; 

LXVil. Nom. Rouge pale, avec taches Jaiteu/es, & autres 
jaunes , de Mijtlcannone . 

Qualités . Grain mélangé, Ciment puifTant, Couleur rou- 
ge pâle, taches laiteufes, & jaunes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre rouge bollaire, affaiblie dans fa tein- 
te par fon mélange avec la terre argilleufe blanche , qui dan* 
certains endroit a fait des dépôts ainiî que la terre ochracéo 
jaunâtre. : 

N. co LXVHI. Nom. Jaune clair , avec taches rouges claires , • 
de Mijtlcannone . . - v 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflânr, Couleur jaune pâ- 
le , taches rouges claires . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de terre jaune ochracée, & 
de terre rouge bollaire , formes en différents tems . > 

N." 1 LXIX. Nom. Verd avec taches blanches Jules , de Mifilr 
cattnone . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifTant , Couleur verte mé- 
diocrement foncée, taches fâles blanches. Na- 
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Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflolution végétale un peu fermentée , 
& des dépôts de terre blanche argilleufc un peu fédimenteufe. 

N.” LXX. Nom. Verd clair avec taches blanches , de MifiU 
cvnnone . 

Qualités. Grain mélange, Ciment puiflant, Couleur ver, 
te claire ; taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflolution végétale , avec dépôt de terre 
argilleufc blanche . 

N.” LXXI. Nom. Verd avec taches jaunes pâles , et autres 
jaunes vives , & et autres blanches , de Mifilcannone . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur ver- 
te fombre , taches jaunes , & blanches fiÛcs . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflolution végétale , un peu fermentée, 
avec dépôts de terre jaune ochracée , & de terre argilleufc blan« 
che , un peu fédimenteufe , formés en différens tems . 

N. ro LXXIL . Nom. Ve d obfcur avec taches jaunes , & autres 
blanches /aies , de Mifilcannone . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant. Couleur ver- 
te médiocrement fombre , taches jaunes pâles , jaunes vives , &s 
blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma-r 
rin , colorées par une diflolution végétale, avancée en fermenta- 
tion , avec des dépôts de terre jaune ochracée de différentes 
teintes , & d’autres de terre blanche argilleufe . 

i N.' D LXXIII. Nom. Verd clair avec taches blanches /aies , & 
autres jaunes , de Caccamo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur ver- 
te claire , taches blanches fâles , & jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par une diflolution végétale, très-peu fermentée , avec 
dépôts de terre argilleufc blanche un peu fédimenteufe , & d’au» 
très de terre ochracée jaune. 

N. ro LXXIV. Nom. Rouge brun avec taches laiteujts , de^, 
Mifilmeri . 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflânt , Couleur rou- 
ge foncée , taches laiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , dont la tein- 
te a été rembrunie par un Alkali fixe . Les taches laiteufes de ce 
jafpe font formées par la condenfation d’un dépôt de fluide aga* 
tifant avec la terre argilleufe blanche . 

N.'° LXXV. Nom. Rouge pâlefieuri de petites taches laiteufes 
ramifiées , de Mifilmeri . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflfant , Couleur rou- 
ge pâle fleurie de taches laiteufes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire dans la ma (Te 
de laquelle , un peu de tranfludation de terre argilleufe blanche 
a formé de petites réunifications qui, au premier coup d’œil pa- 
raiflent tenir à la végétation , ou du moins à ces ramifications 
métalliques connues fans le nom, d' Arbre de Diane, ou d’Arbori- 
fations , également métalliques , comme dans les Dendrittcs , & 
dans les agates arborifées . 

N/* LXXVI. Nom. Rouge vif , avec taches jaunes , & obfcu- 
res , de Mifilmeri . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant, Couleur rou- 
ge vive , taches jaunes , & obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées pas l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, qui fait le 
fond du jafpe , d’autres dépôts de terres jaune ochracèe > & do 
diflolution de roche pourrie, forment les taches qui flottent- 
dans l’immenfité du tout. 

N. ro LXXVII. Nom. Rouge clair , ondé de jaune , & de blanc 
file , de Mifilmeri . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur rou- 
ge claire , ondes jaunes , Si blanches- fâles . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, mélangée 
de terre blanche argilleufe , qui dans la maiïe générale a fait 
des infiltrations ondées, ainfi que la terre jaune ochracèe qui a 
également tranfludé dans la maflè générale . 

L N.™ LXXVIII. 
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N.'° LXXVIII. Nom. Vcrd obfcur,avec taches jaunes foncées , 
& et autres blanches , de Mifilmeri . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflant, Couleur ver- 
te foncée , taches jaunes foncées , & blanches . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une diflolution végétale très-fermentée, avec 
dépôts de terre jaune ochracée trcs-foncce en Couleur, & de 
terre argilleufe blanche. 

N. ro LXXIX. Nom. Vcrd clair jivec parties obfcures, de Mifil- 

meri . 

Qualités. Grain fin , Ciment puilfant , Couleur verte clai- 
re, taches obfcures . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide marin, 
colorées par une diflolution végétale peu fermentée , & par une 
diflolution de roche pourrie dans un état de fermentation avancé. 

N ” LXXX. Nom. Verd obfcur , avec taches jaunes claires , de 
Mifilmeri. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur ver- 
te foncée , taches jaunes claires. 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une diflolution végétale très-fermentée, avec 
dépôts de terre jaune ochracée . 

N." LXXXI. Nom. Jaune , avec parties vertes foncées , <ie_, 
Caltabuturo . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflant. Couleur jau- 
ne , taches vertes foncées . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & de diflo- 
lution végétale très-fermentée . Ce jafpe parait-étre abfolumcnt 
le même , que celui dont j’ai parlé ci-deflus , & je ne l’aurais 
pas claflè féparément fi je n’y avais pas remarqué deux fingulari. 
tés Cara&ériftiques . La première, que dans celui-ci, c’cft la^ 
partie ochracée qui fait le fond j & la verte n’cft qu’un accefloi- 
rc , au lieu que dans l’autre c’cft le contraire . La féconde , c’eft 
que de tems en rems , on entrevoit dans la maflfe verte des par- 
ties bleuâtres , ce qui m’a fait croire , que la diflolution végétale 
pouvoit-etre de la Nature des teintures bleues , comme celle de 
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violettes, ou celle de tournefol; & que leur couleur a été altérée 
par la prefence d’un Alkali quelconque . Je ne donne cela ce- 
pendant que comme une conjeélurc , car dans mes analifes je 
n’ai obtenu aucun réfultat Alkalin • 

N. t0 LXXXIL Nom. Vcrd obfcur, avec parties jaunes , & au- 
tres vertes claires , de Caltabuturo. 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt. Couleur ver- 
te fombre, parties jaunes , & vertes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dilTolution végétale dans un état de fer- 
mentation avancée, avec dépôts de dilTolution végétale à peine 
fermenté , & de terre ochracée jaune . 

N. co LXXXIII. Nom. Brun , avec parties vertes claires , de_j 
CefalÛ. 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant, Couleur bru- 
ne , taches vertes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dépolîtion de roche pourrie , très-fermen- 
tée , avec un autre dépôt de difïolution végétale , dans un état 
de fermentarion peu avancé . 

N.‘° LXXXIV. Nom. Verd obfcur , taches- vertes claires on- 
dées de jaune , de Cefalû. 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflànt. Couleur verte fon- 
cée, taches vertes claires ondées de jaune. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une difTolution végétale très-fermentée , & par 
une autre diflolutiou également végétale , mais dans un état àu 
fermentation à peine commencée, dans laquelle quelques parti- 
cules de terre jaune ochracée ont filtrées à l’aide <\’un fluido 
quelconque , & y ont occafionné des ondes faibles en malle , 
qui ne font pour ainfi dire que les traces de leur paflkge . 

N. ro LXXXV. Nom. Jaune foncé , avec taches vertes obfcur es, 
tir autres vertes claires , de Cefalû . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt, Couleur jau- 
ne foncée, taches vertes obfeurcs , & vertes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée très-foncée, 
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dans lequel fe font formés par intervalle deux autres dépôts do 
diffolution végétale plus ou moins fermentée . 

N. to LXXXVI. Nom. Jaune , avec taches rouges & brunes , 
de Cefalû . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , Couleur jau- 
ne, taches rouges , & brunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une terre ochracéc jaune, dans la maiTedo 
laquelle fc font formés des dépôts de terre rouge bollaire,& de 
roche poiirrie très-fermentée . 

N. ro LXXXV1I. Nom. Verd clair avec taches vertes obfcures y 
de Cefalû . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puifTant , Couleur ver- 
te claire , taches vertes obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une double diffolution végétale plus ou moins 
fermentée par intervalle. 

N. t3 LXXXVIII. Nom. Jaune claire avec taches rouges , & 
obfcures , de S.' Crifline . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puifTant , Couleur jau- 
ne claire , taches rouges , & obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une terre jaunâtre ochracéc avec dépôts dzj 
terre rouge bollaire , & de diffolution de roche pourrie . Ce 
jafpc reflèmble beaucoup à celui dont nous avons parlé deux ar- 
ticles plus haut, mais comme il vient d’un lieu différent, & qu’il 
fait un objet de commerce a part , nous nous fommes crû obli- 
gé d’en parler féparément, d’autant plus que nous avons déjà 
prévenu nos Leéteurs dans Tintrodmâion placée à la tête de cet 
Oovragc , fur une monotonie rendu abfolumcnt nécéflaire, foit 
par une fîmilitude apparente des mêmes Principes , foit fur une 
fimilitude réelle , mais diverfifiéc par la différence des fîtes . 

N. to LXXXIX. Nom. Verd, avec taches jaunes, & parties 
rouges , de S. Crijline . 

Q’tantités . Grain mélangé , Ciment puifTant, Couleur ver- 
te, taches jaunes, parties rouges. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , 
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rin , colorées par une dilïolurion végétale plus ou moins fer- 
mentée par intervalle avec petits dépôts de terre jaunâtre ochra- 
cée , & dépôts plus confidérables de terre bollaire rouge . 

N. ro XC. Nom. Rouge , & jaune avec taches okfcures , de~> 
S.' Crijlinc . 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflant. Couleur rouge mé- 
langée de jaune avec taches obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un mélange de terre rouge bollaire ,& de ter- 
re jaune ochracée, avec admiiïion de quelques petits dépôts do 
diflblution de roche pourrie . 

N. IJ XCI. Nom. Rouge , avec parties vertes , &Laiteufes de 
Saint - Cri/line . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilTant, Couleur rou- 
ge, parties vertes . &laiteufes. 

Nature . Particules Vitrifiables, cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par une terre rouge bollaire i avec admilTSon de 
dilïolution végétale médiocrement férmentée , & de fluidu 
agatifant combiné & condcnfe avec un peu de terre Argilleu- 
fc blanche . 

N.“ XCII. Nom. Rouge vif , de Monte Vago. 

Qualités. Grain fin. Ciment très puiflant , Couleur afsès 
éclatante . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , avivée dans 
fa teinte par la prefcnce d’un alkali volatil ■ 

N. ro VII. Nom. Couleur de chair , onde de Brun , C 'y de Jau- 
ne , de Cajlronuovo . • 

Qualités. Grain mélangé, Ciment puiflant , Couleur de 
chair , ondes brunes , & jaunes . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées p:fr l’acide ma- 
rin , colorées par un mc'angc de terre blanche Argilleuf^» 
avec un pen déterre rouge bollaire. Par intervalle, on voit 
dans ce jafpe quelque faible tranfludation de terre jaune ochra?* 
eée , & de diflblution de roche pourrie . 

N.t= XCIV. Nom. Couleur de Chair pale , de Cajlronuovo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur de 
chair pâle , Ala- 





Nature . Particules Vitrifiablos cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de terre argilleufe blanche avec 
un peu de terre rouge bollaire . Ce jafpc eft le même que le 
précédent avec la différence qu’il n’a admis dans fon fein_, 
aucune tranffudation étrangère , & que dans la compofition de 
fa maffe , la terre blanche argilleufe a été en très grande fura- 
bondance . 

N. ro XCV. Nom. Verd Obfcur , avec taches blanches fâles , 
Ô- eT autres jaunes , du Territoire del Ca(]ero . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant ; Couleur ver- 
te obfcure , taches blanches fâles , & jaunes . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une difTolution végétale très fermentée , 
avec dépôts déterre argilleufe blanche uu peu fédimenteufe, 
& de terre ochracée. 

N.‘° XCVI. Nom. Jaune /die, avec taches blanches fâles , & 
d autres jaunes obfcure s , de Cajlronuovo . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puifant. Couleur jau- 
ne râle , taches blanches fâles , & jaunes obfcurcs . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par la terre jaune ochracée, un peu fédimen- 
teufe , avec dépôts de terre blanche argilleufe également fédi- 
dimenteufe , & un peu de dilfblution de roche pourrie com- 
binée avec de la terre ochracée jaune . 

N. ro XCVII. Nom. Verd pâle , onde de petites taches obfcures, 
de Gian Cavallo . 

Qualités . Grain afsès fin , Ciment puifTant, Couleur verte 
claire, petites taches, ondes flbfcures . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une difïôlution végétale à peine fermen- 
tée , avec l’admiffion d’une tranffudation de roche pourrie très 
légère . 

N. to XCVin. Nom. Jaune , tirant fur la Couleur de Chair , 
avec taches rouges &■ noires , d'Adriano ■ » 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment puiffant , Cou- 
leur jaune rougeâtre , taches rouges , & noires . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , 


Digitized by Google 



$ « 7 $ 

rin, colorées par la terre jaune ochracée avec 1' adim!lîon_, 
d’un peu de terre rouge bollaire , qui dans certains endroits 
a fait des depots aisés confidérables , ainli qu’une diflolution 
végétale réduite dans l’état charboneux , qui par intervalle» 
a formé dans ce jafpc des petites taches flottantes au hazard. 

N.'°XCIX. Nom. Rouge clair , avec taches laiteu/es ,& vei- 
nes Agatijces , de Monreal . 

Qualités. Grain très fin, ciment très puifiant , couleur 
rouge claire , taches laiteufes , veines agatifées . 

Nature .' Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, uni à un alkali volatil très gras, colorées par une terre 
argillcufe rouge , faible de teinte , avec dépôt de fluide aga- 
tilant, combiné avec un peu de terre argilleufc blanche, & 
tranfiudation de la même Nature dans fon état de purété . 

N 10 C. Nom. Jaune , onde de Brun , de Candita . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifant , Couleur jaune , 
taches rouges , ondes brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre jaune ochracée avec dépôts do 
terre rouge bollaire , & tranfiudation de diflolution de roche 
pourrie . 

N. t0 CI. Nom. Bleu Clair , du Territore de Chiufa . 

Qualités . Grain très fin , Ciment extrêmement puifiant , 
Couleur bleue grifâtre . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide vi- 
triolique , uni à un alkali Phlogiftiqué apparemment par quel- 
que diflolution animale . Il me paroit que c’eft le ciment mê- 
me de ce jafpc qui a concurru à fa colorifation , & je fuis 
d’autant plus enhardi à avancer cette aflërtion que dans l’ana- 
life que j’en ai faite j’ai obtenu pour réfulrat un bleu do 
prufie extrêmement faible en teinte , par la furabondancc des 
particules de terre Argillcufe blanche qui compofaient avec 
lui la mafle de cette fubftance . Ce jafpe cft extrêmement 
rare, & par conséquent très-cher, un palme cube coûte jufqu’a 
quatre onces, & encore ne peut-on pas toujours s’en procurer. 

N. CIL Nom. Rouge , & verd avec Marcajfues , du fleuve 
Orete. 

Çua- 
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Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment puiflànt ,Mar- 
caffites éparfes au hazard . 

Nature. Particules Vitrifîablcs cimentées par l’acide vi- 
triolique , colorées par une di (Toi ut ion végétale , qui dans cer- 
taines parties a été rougie par la prefcnce de cet acide. Les Mar- 
caflites de ce jafpc font arfenicales , & en ont toutes les appa- 
rences , & les propriétés . 

N . 10 CIII. Nom. Jaune obfcur , ondé de Couleur de chah- avec 
des petites taches rouges , & jaunes, de Monré al . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment médiocrement puiflànt. 
Couleur jaune obfcure , taches rouges , & jaunes claires, on- 
dées de Couleur de chair. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre ochracée jaune , continuellement 
altérée dans fa teinte par l’admiflion de la terre rouge bollairc 
qui y a formé des taches rouges , & des ondes couleur de chair 
fuivant le degré de fa furabondance refpe&ive , ou fuivant lo 
tems de fon mélange . 

N. to CIV. Nom. Jaune vigoureux , avec taches jaunes claires , 
& lignes obfcur es , de Caputo . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment aisés puiflànt* 
Couleur jaune forte , avec taches jaunes claires , & lignes ob* 
feures . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin; colorées par une terre jaune ochracée d’une teinte plus ou 
moins forte par intervalle, avec tranfludation de diflblution de 
roche pourrie . 

N."> CV. Nom. Rouge foncé , avec lignes blanches , & parties 
jaunes fâles , de Moardo . 

Qualités. Grain médiocrement fin. Ciment afsès puiflànt. 
Couleur rouge obfcure, parties jaunes fâles , lignes blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une terre rouge bollaire avec dépôts de terro 
jaune ochracée , & tranfludation de terre blanche argillcufe, 
toutes les deux un peu fédimenteufes . 

N. ro CVI. Nom. Jaune , & rouge pale , onde de blanc fale 
avec parties laiteufes , de la vallée de i Cannelli . 

Qua- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , Couleur jau- 
ne , Sc rouge pâle , ondes blanches (aies , parties laiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide mao 
rin , colorées par le mélange d’une terre jaune ochracée , & 
d’une terre rouge bollaire affaiblie dans fa teinte par le voift- 
nage d’une terre blanche argilleufe fédimenteufe , qui tu 
tranffudèe dans certaines parties, & dans d’autres s’eft combi- 
née avec le fluide agatifant, & y a forme des dépôts laiteux. 

N. ro CVII. Nom. Jaune avec taches mires , de Cajiellaccia . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment puiflànt, Cou- 
leur jaune , taches noires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre jaune ochracée avec des dépôts do 
diffolution végétale réduite dans l’état charboneux . 

N.'° CVIII. Nom. Rouge avec taches agatifées , & autres 
voire s de la plaine de Magli . 

S ualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur rouge af- 
e , taches agatifées , & noires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre bollaire rouge, avec d’autres 
dépôts fecondaires de fluide agatifant condenfé , & de diflo* 
Iution végétale réduite dans l’état charboneux. 

N. r< * CIX. Nom. Verd & voir , avec de petites taches noires , 
de la montagne de Saint-Giuliano . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflànt , Couleur verte, 
& noire par intervalle avec de petites taches noires flottantes 
dans le verd . , 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflolution végétale , tantôt à peine fer- 
mentée , tantôt dans un état de fermentation pouffée jufqu’à 
l’état charboneux . C’eft l’analife de ce jafpe qui a en partie dé- 
cidé mes doutes fur l’origine de la teinte noire , & même de la-* 
verte . Comme toutes ces parties compofantes rendaient dans 
la conflagration un odeur empyreümatique j ce réfultat joint à 
d’autres preuves ra’a garanti la vérité de l’idée conçue àccc 
égard . 

M " N.™ CX. 
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•• N. 10 CX. Nom. Rouge , & noir avec parties lait eu/es de Ca* 

Jlro Giovanni . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflitnt , Couleur rou- 
ge & noire, parties laiteufes. 

Nature . Particules Vi tri fiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par uue terre rouge bollaire , & un double dépôt 
de .diflolution végétale réduite dans l’état charboncux , & dia 
fluide agatifimt condenlé avec une terre argilleufc blanche . 

N. 10 CXL Nom. Verd obfcur, avec Marcaffites , de Centoripa ; 

Quotités . Grain afecs fin. Ciment puiflant, Couleur ver- 
te foncée , Marcaffites éparfes dans la totalité . 

•i Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
tin , colorées par fine diflolution végétale très fermentée avec 
Marcaffites arfcnicales , fans configuration régulière éxa&ement 
prononcée.- • . 


' • CLASSE. XV. 

Des Agates. 

- Ce que j’ai dit en parlant des jafpes,peut fc dire également 
des agates , avec cette particularité de plus , que ces dérniéres 
admettent le moins de parties terreufes qu’il eft poffiblc dans la 
compofition de leur tiflu. Le fluide agatifant épuré , & conden» 
fé en fait pour l'ordinaire le fond , dans le quel on voit flotter 
a"u hazard des dépôts ochracés , ou bollaires , ou bien quelque 
diflolution végétale ou minérale, tantôt en forme détachés, 
tantôt en ondes prcfque toujours parallèles j car dans leur tranf- 
fudation la force impulfive étant égale à la force réfiftantc , ce 
fluide ne peut ni fortir des bornes qui lui font preferites , ni cé- 
der lui même à la preffion du fluide qui l’environne . Prefque 
toutes les couleurs qu’on admire dans les agates quoique for- 
mées par des vapeurs , ou par des diflolutions métalliques 
tolorantes une terre argilleufc quelconque , comme celles 
qui embélliflènt les jafpes ; jouiflent d’une diaphaneïté quej 
n’ont point ces dernières , 8c qu’on ne peut attribuer qu’à une 
trituration plus grande des parties compofantes , féparémment 

diflou- 
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diffoutes par le fluide agatifant dans le moment qu’il les délaye , 
St les force à former un tout avec lui . 11 faut en excepter celles 
qui offrent , foit dans quelques parties , foit dans leur tout , des 
corps blancs, ou noirs: cet exception cft fondée fur une dou- 
ble raifon : en premier lieu, le blanc Sc le noir ne font point 
des couleurs réelles , en fécond lieu elles ne pourayent êtro 
produites, quant au blanc, par aucune chaux métallique , com- 
me par exemple par la cerufe , état que le plomb ne prend prêt 
que jamais par la voye humide : ou bien par le magiftére dt> 
Bifmuth , lemi-métal abfolument inconnû en Sicile. Quant'au 
noir, l’état charboneux peut feul le produire , & comme la vo- 
ye humide n’a point le pouvoir d’opérer cette metamorphofo 
avec les méteaux ; ce ne peut donc être que la difiolution végé- 
tale, ou animale qui peu faire naître cette teintc.Ce qui revient 
au même par la fimilitude des parties continuantes les deux 
natures . 

J’en éxcépterai suffi les agates terreufes , ou opâques; 
les fédimenteufes , les mouffeufes, Sc les arborifées ; qui mérite- 
raient chaq'une une claffe particulière ; mais je n’ai pas crff dei 
voir le faire dans un Ouvrage que je ne prétends pas offrir au pti» 
blic comme claffîque , & qui ne renferme tout au plus que de* 
obférvations claflifïées. 

Je me contenterai feulement de définir ici très en abrégé 
chaqu’une des qualités dont j’ai parlé plus haut. 

J’appelle agates terreufes , ou opâques , celles qui ont 
été formées par une furabondance de parties terreufes quel- 
conques avec très peu de fluide agatifant à peine fuffifant à 
l’agatifation du tout , & ne trahiffant nulle part fa prefcnco 
dans Tétât de pureté, c'eft-à-dire,avec une diaphanéité nébulcu- 
fe , rcffcmblante à celle des Calcédoines . 

Je dcfîgnc fous le nom de fédimenteufes , celles qui dans 
un fond plus ou moins coloré , plus ou moins diaphane, offrent 
à l’oeil des parties opâques , formées par des dépôts de la parti* 
la plus grofliére des particules terreftres , influants fur la colo- 
rifation de ces agates . Les agates mouffeufes fe rcconnaiffent 
facilement par des ramifications flottantes dans un fond , pour 
l’ordinaire tranfparcnt , & qu’on ne peut attribuer q»’à-l'admif- 
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ik>n de quelques parties fédimenteufes d’une difTolution végéta* 
Je quelconque , envéloppée , & durcie par le fluide agacifant 
dans le moment de fa condcnfation . 

Les agates arborifees , font un jeu de li Nature dont 
j’aurai lieu de parler tout au long dans le Chapitre des produits 
fémi-métalliques . 

La diverfité prodigieufe des agates de la Sicile , m’obligcj 
à fuivre à leur egard la même marche que j’ai déjà tenu dans 
.Ja défeription des jafpes; c’cft-à dire, d’en prefenter l’analife une 
à une , comme je vais les expofer ici . 

N. ro I. Nom. Agathe à fond tranfparanl , taches jaunes , cou- 
leur de chair , & autres laiteufes , du fleuve Drillo . 

Qualités. Grain fin , Ciment puilTant , fond tranfparent , 
taches jaunes j fond Couleur de chair , parties laiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, avec admiflîoo-, 
dans certaines parties, de particules ochracécs jaunes; & d’autres 
bollaircs rouges affaiblies dans leur teinte par le voifinage d’une 
terre argilleufc blanche , qui domine dans cette agate au 
point de fe combiner même avec le fluide agatifant , & de for- 
mer des taches laiteufes . 

N. to II. Nom. Jaune opaque , avec taches laiteufes > ondées de^> 
blanc très-clair , du fleuve Drillo . 

Qualités. Grain très-fin. Ciment puiflant , Couleur jaune 
opâque , taches laiteufes ondées de blanc clair . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée jaune ; un autre-» 
dépôt de terre argilleufc blanche, combinée avec le fluide agati- 
fant , forme les taches laiteufes qu’on voit dans cette agate . La 
partie fiêdimentufc de cette terre argilleufc dépouillée de fluide 
agatifant , & Amplement lapidifiée , donne l’origine aux liziércs 
blanches qui s’y trouvent, ainfi qu’aux taches laiteufes ; & forme 
même dans cette maflfe des ondes afses villbles . le crois qu il cft 
néceflàire d’avertir ici, que cette agate, & toutes celles dans 
lefquelles une teinte quelconque fera accompagnée, dans nôtrej 
description de ladjcâif opaque ; font du nombre , & de la qua- 
lité de celles d’une agatifation moins parfaite : c’eû-à-dirc , que 
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les partie îles hétérogènes terréftres dominant fur le fluide aga- 
tifant, bouchent les intcrftices de manière qu elles empêchent la 
tranfparence . Ces agates font pour l’ordinaire moins pefantes; 
& moins bien cimentées que les autres. 

N. ro III. Nom. Jaune opaque pale , avec taches agatifées , & 
liziéres blanches , du fleuve Cbiappante . 

Qualités. Grain médiocrement fin , Ciment puilfant, Cou- 
leur jaune pâle , mais opaque, taches agatifées liziéres blanches. 

Nature . Cette agathe eft à peu-prés la même , que la pré- 
cédente , avec la différence que dans celle-ci, de tems en tems, 
le fluide agatifant épuré , & feparè de toute fubftunce hétérogè- 
ne , a formé des dépôts , clairs & diaphanes . C’eft une efpecta 
de jafpe-agate ou pour mieux dire de jafpc agarifè . 

N. t0 IV. Nom. Jaune & rouge , avec taches blanches , de_j 
Giuliano . 

Qualités . Grain très-fin ; Ciment tres-puiffant , Couleur 
jaune & rouge , taches blanches . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un triple dépôt de terre ochracée jaune , daj 
terre bollairc rouge, & de terre argilleufe blanche, formés l’une 
après l’autre par la fuccéflion des tems avec la différence que les 
deux premières ont faites des parties confîdérables, au lieu que 
la dernière n’a pû produire que des taches éparfes au hazard. 
bais toutes les terres délaiées dans un fluide agatifant très abon- 
dant dans leur état d’agatifation , ont conférvé beaucoup de dia- 
phaneïté dans toutes leurs teintes, ce qui eft la marque Cara&éri- 
flique des agathes , & leur différence avec les jafpes ,& tout au- 
tre fubftance . 

N. 10 V. Nom. Jaune obfcur , avec taches blanches , de Giuliano . 

Qualités . Grain fin , Ciment très-puifïànt , Couleur jaune 
obfcurc , taches blanches. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge ochracée , & un au- 
tre de terre argilleufe blanche . 

N-" VI. Nom. Fond blanc transparent, avec taches jaunes, de 
. Giuliano . 

Qua- 
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Qualités . Grain très-fin , Ciment très-puiffant , Couleur 
blanche tranfparentc , taches jaunes . 

Nature. . Cette agate eft la même à peuprès , que la pré- 
cédente avec la feule différence que dans celle-ci la terre-» 
blanche domine fur la jaune, & une furabondance de fluido 
agatifant rend certaines parties plus tranfparentes . 

N. ro VIL Nom. Tond jaune, avec taches noires , de Giuliano . 

Qualités. Grain très-fin , Ciment très-puiffant , Couleur 
jaune, taches noires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge ochracèc avec difïb- 
Hition végétale réduite dans l’état charboneux . 

N. t0 VIII. Fond jaune opaque jsvec taches laiteufes,de Giuliano. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflânt , Couleur jaune opa- 
que , taches laiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , &d’un_, 
autre de terre argilleufe blanche unie , & combinée avec le flui- 
de agatifant . 

N.” IX. Nom. Fond tranfparent , avec taches laiteufes , & 
parties jaunes , de Giuliano . 

Qualités . Grain très fin , Ciment très puifTant , taches 
laiteufes blanches jaunâtres . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentée par l’acide ma- 
rin , colorées par trois dépôts ; l’un de fluide agatifant épuré 
qui fait le fond de cette agate , l’autre de terre argilleufe 
blanche unie à un peu de fluide agatifant , mais avec furabon- 
dance de fon côté qui donne naiflànce aux taches laiteufes 
blanches ; enfin à une terre ochracée jaune afsès haute en- 
couleur . 

N.™ X. Nom. Jaune vif , avec taches blanches tranfparentes , 
autres blanches opaques & brunes , de Giuliano . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment plus ou moins puif- 
fant par intervalle , Couleur jaune vive , taches blanches tranf- 
parentes & opaques , mélangées de Brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , 
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tin , colorées par un double dépôt de terre jauuc ochracée » 
& de terre argillcufe blanche. Ileft bon d’obferver qu'c cette 
dernière diflblution terreftre tantôt acquiert la tranfparencc 
par la furabondance du fluide agatifant , tantôt la perd en» 
tierement . Dans cette mafle a tranlfudé un peu de diflolution 
de roche pourrie apparamment avant l’état d’agatifation . 

N, co XL Nom. Fond tranfparent , avec tacher laiteujtt , ô> 
jaunes i de Giulia-io . 

. Qualités. Grain fin. Ciment puiflant , fond tranfparent j 
taches laiteufes & jaunes . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôr de fluide agatifant épuré , dans 
le quel flottent d’autres dépôts de terre ochracée jaune , & 
de terre argillcufe blanche , fouveni delaïé par le meme fluide,. 

N.‘° XII. Nom. Jaune , avec taches rouges , & autres blan- 
ches tra’fparentes , de Giuliano . 

Qualités. Grain Ho , Ciment très puiflant, couleur jau. 
ne , taches rouges & blanches tranfparcntcs . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée jaune très abon* 
danr , & deux autres de terre rouge bollaire , & de terre argil- 
leufe blanche , plus faible delaïée dans un fluide agatifant très 
pâle . 

N.” XIII. Nom. Jaune foncé , avec taches tranfparentes , & 
d’autres brunes , de Camerata . t 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , par inter- 
valles , Couleur jaune foncée , parties tranfparentes , taches 
brunes . 

Nature . Particules Vttrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , dont la 
teinte a été un peu rembrunie par la prefcnce d’une diflblu- 
tion de roehe pourrie qui a fait dans cette agate des petits 
dépôts . Le fluide agatifant très épuré , & condenlé a égalé» 
ment formé des parties très confidérables . 

N.” XIV. Nom. Ve rd Ô" jaune , avec taches blanches Cryr 
fallifées , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment très puiflant par in» 
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tervallc , couleur Verte & jaune , taches blanches cryftalilëes . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de diflolution végétakj 
à peine fermentée , & de terre ochracéc jaune dans le fein 
defquclles fe font formées des taches blanches cryftalifécs , pro- 
venues d’un mélange d’un peu de terre blanche argilleufe 
avec un fluide agatifant extrêmement pur , & dont les parti- 
cules ayant une Configuration déterminée dans l’arrange- 
ment de leurs parties , tendent vers une cryftalifation ré- 
gulière . 

N.” XV. Verd Couleur d' Olive , avec taobei Blanche t , & 
d’autres Brunes , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt, Couleur ver- 
te jaunâtre, taches blanches & brunes . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflolution végétale , mélangée 
avec une terre ochracé jaune . Ce qui a procuré à cette Aga- 
te une teinte de Couleur d’olive très agréable . Les taches 
blanches , & brunes qu’on voit égalément flotter dans ce tiflu , 
font ducs à un double dépôt de terre argilleufe blanche , & 
de diflolution de roche pourrie . 

N. TO XVI. Nom. Jaune foncé , avec taches blanches Criftalli- 
ffes , & d'autres obfcures , de Camerata . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt. Couleur jau- 
ne foncée , taches blanches cryftallifées , & d’autres obfcures . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée jaune , d’uno 
teinte un peu fombre . Les taches blanches cryftalifécs de 
cette agate font de la même nature de celles qui bigarent 
l’agate verte, & jaune du numéro 14. , & doivent leur ori- 
gine à un principe femblable . Quant aux taches obfcures , 
elles font un produit d’un dépôt de diflolution de rochcj 
pourrie . 

N. ra XVIL Nom. Verd foncé , avec taches jaunes , de Ca • 
merata . 

Qualités . Grain fin , Ciment très puiflànt , Couleur ver- 
te foncée , taches jaunes . 
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Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dilfolution végétale dans un état de fer- 
mentation un peu avancé , & par de petits dépôts de terre jau- 
ne ochracéc . 

N. C,J XVIII. Nom. Blanche /ale , avec tacher vertes clairet 
libérées de brun , de Caflronuovo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur blan- 
che laie , taches vertes claires , Hziéres brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimcnteés par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe , un., 
peu fédimenteufe , dans laquelle ont filtré deux autres dépôts, 
l’un de diiïblution végétale , très delayée , l’autre de diflolu- 
tion de roche pourrie . Le prémierc de ces diflolutions faible en 
couleur, & légère en mafle , par conféquent plus fluide , a oc- 
cupé le centre dans les dépôts formés, dans la mafle générale , 
& a été la dernière à fe condenfer, comme on ledévinc aifément 
à l’afped des petites crcvaflès qu’on voit dans ces taches . La fé- 
condé plus folide , ou fi j'ofe le dire , plus terreufe ; a laiflë plus 
facilément évaporer les particules humides qui détrempaient fes 
parties compofantes , & a formé des dépôts plus ou moins lar- 
ges dans leur contour, fuivant le plus , ou le moins de réfïftance 
que lui a oppofé le fluide qn’elle renferme . Cette agate fans 
être belle à l’oeil , eft peut être la fubftancc la plus curieufe que 
puifle offrir la Sicile aux analifes d’un Naturaliftc obfcrvateur , 
par la variété des Natures qui concourrcnt à la formation du 
tout , & par les phénomènes particuliers que leur mutuelle ten- 
dence, & leurs propriétés individuelles, font naître à tout mo- 
ment . 

N. ro XIX. Nom. Jaune claire Avec taches blanches cryflallifécsy 
Ù- parties vertes claires , de Caflronuovo . 

• Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur jau- 
ne claire, taches blanches cryftalifées , parties vertes claires. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée très faiblo 
en teinte . Dans ce fond on voit flotter au hazard des dépôts 
de fluide agatifant, quelque fois condcnfé dans l’état de pureté 
avec tendance à la cryftallifation , & tantôt combiné avec un peu 
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de terre argillcufe blanche,& forment une fubftance blanche lai— 
teufe . Les parties vertes claires qui cmbélliffent également 
cette agate font ducs à des dépôts confïdérablcs de diflolution 
végétale délayée par le même fluide agatifant . 

N.™ XX. Nom. Verte olivâtre , à Jédiment , avec taches blan- 
ches , de Cajlronuovo - 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant , Couleur ver- 
te olivâtre , taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de diflolution végétale , & 
de terre jaune ochracée mélangés enfemble , & tout deux fédi- 
menteux ; & par un troifiéine de terre blanche argilleufe qui 
s’eft formé des petits dépôts , au moment ou la mafle générale 
était à moitié durcie . 

N.'° XXI. Nom. Verte claire , avec taches blanches fâlet , de 
Cajlronuovo . 

Qualités . Grain fin ; Ciment puiflant , Couleur verte 
claire , taches blanches fâles . 

Nature. Particules Vi tri fiables cimentées par l’acide ma« 
rin , colorées par un double dépôt de diflolution végétale un peu 
affaiblie dans fa teinte, & de terre argillcufe blanche un peu fâle. 

N.™ XXII. Nom. Verte brune , avec taches vertes claires , de 
Camerata . 

Qualités . Grain mélangé. Ciment puiflant, Couleur ver- 
te brune, taches vertes claires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un double dépôt d’une diflolution végctaLa 
plus au moins fermentée . 

N. ro XXI II. Nom. Verte obfcure , avec taches blanches cryJlaU 
lijées , de Camerata . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflant. Couleur verte ob- 
fcure, taches blanches cryftallifécs . 

Nature . Particûles Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflolution végétale dans un état 
de férmeptation avancé , dans lequel a tranfludé un fluide agati- 
fant combiné . avec un peu de terre argillcufe dans certaines par- 
ties , & fcul & très épuré 3 dans d’autres. 

N.™ XXIV. 
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N. ro XXIV. Nom. Jaune & verte claire , avec taches vertes 
obfcures , de Camerata . 

Qualités. Grain fin ."Ciment puififant, Couleur jaune , & 
verte , taches vertes obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par deux dépôts formés l’un après l’autre , l’un de 
terre jaune ochracéc , l’autre de dilfolution végétale très dé- 
layée par le fluide agatifant . Dans ces deux dépôts il s’en cft for- 
mé d’autres par l’admiflion d’une diflolution végétale beau- 
coup plus fermentée , & plus folidc en maflè . 

N. t0 XXV. Nom. Jaune , avec taches blanches files , & d'au - 
très obfcures , de Camerata . • 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflant,, Couleur jauno , 
taches blanches flics , & obfcures . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc, avec des dé- 
pôts de terre argillcufe blanche , & de roche pourrie affaiblies 
en teinte par le voifinage de la terre blanche argillcufe , qu’elle 
a fâli à fon tour . 

N.'° XXVI. Nom. A fond tranffarent crjftalliJijacbes jaunes , 
de Caccamo . 

Qualités. Grain très fin dans la totalité , & un peu groflicr 
dans les taches , Ciment également très puiflant , fond tranlpa- 
rent cryftallifi , dans certaines parties, taches jaunes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt confidérable de fluide agatifant très 
épuré en général 5 mais dans certaines parties prefentant do 
petites matrices de fpath , de la Nature du fpath fuftble , d’uno 
configuration rhomboidalc éxaélement prononcée. Les taches 
jaunes qui flottent dans ce fond tranfparent, font des petits dé- 
pôts de terre jaune ochracéc , admis dans le moment de l’aga- 
tifation . 

N. t0 XXVlL Nom. Jaune pdle^ avec taches blanches files lizé- 
rées <Cune crjflalUfation tranfparente , de Caccamo. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur jaune pâ- 
le j taches blanches fâles ,liziércs cryftallifées avec tranfparence. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
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rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc , affaiblio 
dans fa teinte par le voifinage d’une terre blanche, argilleufe un 
peu fédimenteufe qui a fait aullt quelque petit dépôt dans cette 
agate . Les liziéres cryftallifées que l’on remarque aux envi- 
rons des taches blanches font une émanation ou une tranfliida?» 
tion de quelque particule de fluide agatifant qui s’tft feparé des 
parties terreufes qu’il dérrémpait,& s’eft condenfé à l’entour des 
corps déjà durcis , qui ont fervi de baze à fa cryftallifation . 

N. ro XXVIII. Nom. Jaune claire , avec fond tranfparent crj- 
JlalliJé , de Milizia . 

Çlualitéi. Grain très fin , Ciment puilTant , Couleur jaune 
claire , fond tranfparenr cryftallifé . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc très claire/ 
en teinte , & par un autre de fluide agatifant condenft fépa- 
rément . 

N . 10 XXIX. Nom. Jaune foncée , avec fond tranfparent cry- 
fiallife , de Gian Cavallo . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflant , Couleur jaune 
foncée, fond tranfparent cryftallifé . 

Nature . Cette agate cft à peu-près la même , que la pré- 
cédente , elle n'en diffère , que par la nuance de la couleur 
principale, qui eft un peu plus forte. 

N. [ ° XXX. Nom. Jaune opaque , avec taches & ondes rouges , 
de Gian Cavallo , 

Qualités. Grain médiocrément fin, dans la totalité , mais 
très fin dans les parties accéfloires , Couleur jaune opâque , ta- 
ches & ondes rouges . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma* 
rin, colorées par un dépôt foiidc de terre jaune ochracèe dans 
laquelle a filtré un peu de terre rouge bollaire , & y a formé des 
taches, ou Amplement des ondes fuivant le plus , ou le moins 
de réfiftance, que cette nouvelle fubftance a rencontré dans les 
parties premières déjà à moitié durcies . 

N. ro XXXI. Nom. A fond blanc cryjlallijc t xvce taches jaunes , 
& lignes obfcurcs , de Gian Cavallo . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflant, fond blanc cry- 
ftallifé , taches jaunes , lignes obfcurcs . Na~ 
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Nature . Particules Vitrifiabies cimentées par l’acide ma- 
rin colorées par une condenfation de fluide agacifant, avec âp- 
re nce de dépôt fpathi que. Les taches jaunes de cette agarc font 
le produit d’un dépôt de terre jaune ochracée , & les lignes font 
comme à l’ordinaire des tranfludations de diflolution de rochîj 
pourrie . 

N. ro XXXII. Nom. A fond blanc crjflallifé, avec taches jaunes 
claires , d' Adriano . 

Qualités. Grain mélangé. Couleur blanche à motié tran» 
fparente , tache jaunes claires . 

Nature . Particules Vitrifiabies cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant , rendu nébuleux 
par fa condenfation avec quelques particules de terre blancho 
argilleufe- Dans la totalité de cette agate fe font formés de pe- 
tits dépôts de terre ochracée qu’ont occalionné les taches jau« 
nés qu’on y voit . 

N. ro XXXIII. Nom. A ftrtd tranfparent javec taches jaunes, & 
parties vertes claires , d' Adriano . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflànt , fond tranfparent, 
taches jaunes , parties vertes claires . 

Niture. Particules Vitrifiabies cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenié avec 
admiflion d’un peu de terre jaune ochracée , qui a formé , tan- 
tôt des dépôts considérables , tantôt de petites nuances dans 
la totalité . Quelque peu de diflolution végétale , mais très dé- 
layée , y a formé aufli des parties afsès confidérables d’une tein- 
te verdâtre , dans laquelle on voit , que le fluide agatifant a fer- 
vi de baze , & que la diflolution végétale n’a que très légère- 
ment influé fur la totalité . 

N.” XXXIV. Nom. Jaune vive , avec fond tranfparent , & 
taches laiteufes , d' Adriano . 

Qualités. Grain très fin. Ciment très puiflànt. Couleur 
tranfparente dans le fond , jaune dans la teinte majeure , taches 
laiteufes , éparfes au hazard . 

Nature . Particules Vitrifiabies cimentées par Tacide ma- 
rin . colorées par on dépôt conlîdérable de fluide agitifant , avec 
admiflion de terre jaune ochracée qui forme dans cette agates 
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des taches très grandes , & très belles par la vivacité de la cou- 
leur . Un autre dépôt de terre blanche argilleufe y forme des 
taches laiteufes éblouiflantes par leur blancheur . 

N. to XXXV. Nom. A fond tranjparont fâle , avec taches jau- 
nes foncées ondées de jaune clair de Saint- Stefano diBivona. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiifant , fond tran- 
fparent nébuleux , taches jaunes foncées , ondes jaunes claires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de flluide agatifant condenfé , ren- 
du nébuleux par l’admilfion de quelques particules de terro 
blanche argilleufe , qui ont égalément occafioné l’ affaiblifle- 
ment de la teinte jaune , dans les ondes , que la tranfludatiou 
de terre argilleufe blanche , à travers les taches jaunes foncées, 
a fait naitre . 

N. to XXXVI. Nom, A fond tranfparent , tb* obfcur , avec ta- 
ches jaunes y & laiteufes , de Saint - Stejano . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflânt, Couleur bi- 
garée d’ obfcur , & de tranfparent , taches jaunes , & lai- 
ieufes , 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condcnfe , fi- 
li daus quelques parties par î’admiffion de quelques particu- 
les de diflolution de roche pourrie . Dans ce dépôt général 
fe font formés deux autres dépôts de terre jaune ochracéc , 
& de terre argilleufe blanche détrempées & condenfécs par leur 
mélange avec le fluide agatifant . 

N. 0 XXXVII. Nom. A fond tranfparent , avec taches jaunes 
claires , de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifTant , Couleur tranfpa- 
rente dans le fond , jaune claire dans quelques parties . 

Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé Am- 
plement , & par un autre dépôt de terre jaune ochracéc . 

N. ro XXXVIII. Nom. A fond blanc opaque , avec taches jaunes , 
& teinte couleur de chair , de Saint-Stefano . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflânt, Couleur blan- 
che opaque , taches jaunes , & teinte couleur de chair . 
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Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un dépôt de terre argilleufe blanche , con- 
denfée avec très peu de fluide agatifant, ce qui caufe fon opa- 
cité . Quelque peu de terre jaune ochracèe donne l’origine, 
aux taches jaunes qu’on voit dans cette agate , & un troi- 
fiéme dépôt compofé du mélange d’ un peu de terre rougo 
bollaire combinée avec de la terre argilleufe blanche, formaj 
les parties couleur de chair . 

N. to XXXIX. Nom. A fond tranfparent , avec taches rouges Ô 4 
jaunes , & parties laiteufes , de Saint - Stefano . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilfant. Couleur tran- 
fparente nebulcufe dans le fond , taches rouges & jaunes , par- 
ties laiteufes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé féparé- 
ment, & pas d’autres condenfations , de terre rouge bollaire, 
pour les taches rouges ; de terre jaune ochraccc , pour les ta- 
ches jaunes ; & de terre argilleufe blanche , pour les parties 
laiteufes . 

N.‘° XL Nom. Rouge pâle ondée de blance , de jaune , dr de 
couleur de chair , de Mon Real . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur rou- 
ge pâle , ondes blanches j jaunes , & couleur de chair . 

Nature . Particules Vittifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire dans laquelle 
ont tranflùdécs des difloluiions de terre jaune ochracèe , & de 
terre blanche argilleufe . La où cette dernière a trouvé une con- 
denfation dèyâ parfaite dans les prémiérs dépôts elle n a fait que 
fuinter à traver les porcs , & a formé des ondes blanches ; mais 
par tout ou le dépôt ronge bollaire confcrvait encore un peu 
d’humidité, la dilTolution de terre Blanche trouvant un paf- 
fage plus facile , s’eft mélangée avec toutes les particules rou- 
ges qu’elle a pû détremper , & détacher du fond , & fe com- 
binant avec, a formé une condenfation couleur de chair telle 
que nous l’avons anoncé plus haut. 

N.'» XLI. Nom. Jaune & rouge y avec taches laitenfes , de 
Mon Real. 
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Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur jau- 
ne & rouge , taches iaiteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin , Colorées par un triple dépôt jaune pour le principal ; 
rouge , & blanc laiteux pour les accelîbires , formés comme 
pour l’ordinaire , de terre jaune ochracée , de terre rouge bol* 
lairc , & de terre blanche argilleufe . 

N. to XLII. Nom. Gri/e cendrée , avec taches blanches , de Mon 

Real. 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur gri- 
fe cendrée , taches blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe, mélan- 
gée avec une diflblution végétale réduite dans l’état charbo- 
neux, & finguliércment atténuée. Au prémiér coup d’œil, 
voïant la teinte de cette agate , fon opacité prefquc généra- 
le , & les petits points noirs flortant , au hazard , dans la mafle 
grifàtre ; j’ai crû que c’était à tort qu’on claflait cette fubftan* 
ce parmis les agates, & que ce n’était qu’un produit volca- 
nique , formé de pierre ponce , & de fchorlcs triturés enfem- 
ble, mélangés, & condenfés par un fluide quelconque, com- 
me cela arrive communément dans les tufs volcaniques . Mais 
une analife fecondairc m’a fait rcconaitre que cette teinte» 
grifàtre n’etait due, comme je l’ài dit cy deflus , qu’a un mé- 
lange de diflblution végétale réduite dans l’état charboneux , 
avec de la terre argilleufe blanche . Les taches de cette cou- 
leur qn’on voit éparfes au hazard , font des dépôts de cette 
même terre condcnlec féparement . 

N. ro XLIII. Nom. Blanche opaque , avec taches blanches fà- 
Us , & d autres noires , de Monreal. 

Qualités. Grain fin. Ciment puiflant. Couleur blanche 
éclatante avec des taches d’ un blanc moins vif, & des pat- 
tics noires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe , con- 
dense par le moien du flluide agatifant . Cette même terre 
mais un peu ledimenteufe forme le taches blanches , & une 
. diflo- 
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di(Tolution végétale réduite dans l'état charboneux formant 
des dépôts dans cette agate, occafionne les fiches noires qu’on 
y voit . 

N.™ XLIV. Nom. Rouge claire tranfparcnte , avec tacha 
jaunes vives , de Mon-Real . 

Qualités . Grain fin , Ciment puilfant , Couleur rouge 
claire , taches jaunes . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre roügc bollaire très haute 
en teinte , délaiée fortement par le fluide agatifant , ce qui 
caufe fa tranfparence . Un autre dépôt de terre jaune ochra- 
cée forme les taches de cette couleur qu’on voit daus cet- 
te agate . 

N. ro XLV. Nom. Jaune claire Uavfparcnte , avec taches blan- 
ches , de Mi/ilmeri . 

Qualités. Grain fin, Ciment paillant , Couleur jaune» 
claire, taches blanches. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées oar un dépôt de terre jaune ochracéc fortement 
délaïée par le fluide agatifant , qui rend cette fubftance tranf* 
parente , même dans fou état de condenfation . Un peu dc_> 
terre argillcufc blanche à coté du dépôt général forme des 
petits dépôt particuliers . 

N.“ XLVI. Nom. Blanche fale , avec t.tches blanches clairet , 
& parties jaunes , de Mi/ilmeri . 

Qualités. Grain fin. Ciment puilîànt. Couleur blanche 
fâle , taches blanches claires , parties jaunes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par trois dépôts j l’un de terre blanche argilleu- 
fe fédiincntcufe , pour la couleur blanche fàlc ; l’autre du 
terre blanche pure , pour les taches blanches éclatantes , le 
dérnier enfin de terre jaune ochracée , pour les parties jaunes . 

N.™ XLV1L Nom. Blanche fuie , avec taches rouges claires 
& d'autres criftallifées , de Mi/ilmeri . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifïant. Couleur blan. 
chc laie , taches rouges claires , parties cryftallifées . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
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rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe , un au- 
tre de terre rouge bollaire , & une condenfation de fluide aga- 
tifant très épuré , & tendant à la cryftallifation . 

N.” XLVIH. Nom. Jaune , avec d es taches & des ondes cou* 
leur de chair , de Mijîimeri . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur jau- 
ne , taches & ondes Couleur de chair . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt primitif de terre jaune ochracéc , 
dans lequel a tranffudé un mélange de terre argilleufe blan- 
che , & de terre rouge bollaire . 

N." XLIX. Nom. Verte foncée avec taches cryjlallifccs , & 
et autres jaunes , de Mifilmeri . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur ver- 
te foncée taches cryftallifces, & d’autres jaunes. 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflolution végétale , dans un état 
de fermentation un peu avancé. Les taches cryflallifées qu’on., 
voit dans cette agate font des émanations de fluide agatifant du 
fond de la diflolution végétale, & condcnfé léparement dans un 
état de pureté abfblû . L’odeur empyreumatique que j’ai obte- 
nu pour réfultat de la conflagration de la partie jaune de cet> 
te agate , me fait croire que ce n’eft point la terre ochracéaj 
jaune qui concourt à la colorifation des taches de cette tein- 
te , mais feulement une diflolution végétale dans le dernier état 
de fermentation précisément avant l’état charbonneux. 

N.” L. Nom. Tranfparente laiteufe , avec taches jaunes clai- 
res , de Mijilmeri . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt. Couleur lai- 
teufe , taches jaunes claires . . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une terre argilleufe blanche condenfée , avec 
furabondancc de fluide agatifant , & formant une fubftance lai- 
teufe, dans quelques parties de cette agate:cctte meme terre argil- 
lcufe a affaibli par fa prefence la teinte d’un dépôt fccondaire de 
terre jaune ochracée , & a formé des taches jaunes . 

N'*LI. Nom. Verte obfcure , avec taches blanches ciyjlallifecsy 
d’Adragno. Quali- 
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Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur ver- 
te foncée , taches cryftallifées . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma. 
fin , colorées par une dilTolution végétale dans une état de fer- 
mentation un peu avancé ; & un dépôt de fluide agatifant dans 
quelques parties , combiné avec un peu de tere argilleufe blan- 
che , & dans d’autres condenfé féparément , avec tendance à la 
cryftallifation . 

N. ro LII. Nom. Jaune , avec taches tranfparcntes , & lignes 
ondoyantes obfcures , et Adragno . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur jaune , par- 
ties tranfparcntes lignes ondoyantes obfcures. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma* 
rin , colorées par un dépôt de terre ochracée , & un autre dé- 
pôt de fluide agatifant , condenfé féparément, au travers duquel 
a tranlTudé un peu de diflblution de roche pourrie . 

N.” LUI. Nom. Jaune , avec taches tranfparcntes ondées dc_j 
jaune objeur , d' Adragno . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur jauno, 
parties tranfparentcs , ondes jaunes obfcures. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & um. 
autre de fluide agatifant condenfé , avec tranffudation de diflo- 
lution ochracée un peu foncée . 

N. 10 LI V. Nom. Jaune , avec parties cryjiallijées , & et autres 
fédimenteufes , et Adragno . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur jaune, par- 
ties cryftallilécs , taches fédimenteufes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide mà- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , & un au- 
tre de fluide agatifant , condenfé avec tendance très vifiblc à la 
cryftallifation . Les taches fédimenteufes qu’on voit dans cettzj 
agate ont été formées par la fcpararion des particules plus fines, 
qui ont concourru à l’agatifation générale ; d’avec les plus gro f- 
fiéres , dont la condcnfation a fait naître , & a conlérvé des 
dépôts . 

N. ro LV. Nom. Verte & jaune , avec parties crjftallifées , 
et Adragno. O a Quali- 
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Qualités . Grain trcs fin par intervalle, Ciment puiflant. 
Couleur verte mélangée de jaune , parties cryftallifées. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de difTolution végétale , dans laquel- 
le a tranfludé un peu de difTolution de terre jaune ochracée . Le 
fluide agatifant, apparemment furabondant dans cette agate, par 
une condenlation particulière a formé des dépôt d’une tranfpa- 
rence nébuleufe . 

N. r0 LVI. Nom. A fond obfcur tranfparent , avec taches blan- 
ches fuies , & parties jaunes /aies , de Sainte Cri/line . 

Qualités . Grain mélangé, Ciment puiflant , Couleur obfcu- 
rc quoique tranfparcntc, taches blanches, jaunes & Taies. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de difTolution de roche pourrie , mais 
très délayée par le fluide agatifant qui a , pour ainfi dire , inter- 
rompu Ton opacité naturelle, & lui a procuré une tranfparcnce 
louche : l’abondance de cette difTolution de roche pourrie a in- 
flué fur la teinte de deux autres dépôts de Nature différente, qui 
ont également concourru à la formation de cette agate & ont 
produit deux nuances dans les taches, l’une jaune fâle , l’autre 
blanche un peu ternie . 

N. ro LV1I. Nom. A fond tranfparent Cryjlallifé , avec taches 
blanches lizérées de brun , & taches jaunes , de Sainte Crijline . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment puiflant, fond tran- 
fparent , taches blanches & jaunes , liziércs brunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, féparément con- 
denfé qui fait le fond de l’agate . Deux autres dépôts de terrej 
blanche argillcufe, & de terre jaune ochracée forment les ta- 
ches de ces deux couleurs qui bigarrent cette fubftance ; un peu 
d’infiltration de difTolution de roche pourrie , occafionnc les 
liziéres brunes qu’on voit à l’entour de la plus part de ces taches. 

N. to LVIII. Nom. Blanche à petits points noirs , de Sainte. > 
Crijline . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant. Couleur blan- 
che , petits points noirs flottans dans fimmenfité . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, 
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rin , colorées par un dépôt considérable de terre blanche argil- 
leufc , condenfée avec très peu de fluide agatifant ; les petits 
,points noirs qu’on voit dans cette agate font dues à un dépôt fc« 
condaire de diflôlution végétale réduite dans l’état charboneux» 

N. to LIX. Nom. A fond gris, avec taches laiteufes à ondes , 
de Sainte Cri/line . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur grife , ta- 
cbes laiteufes ondées . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
.rin , colorées par un dépôt confidérablc de terre argilleufe blan- 
che , dans laquelle on aperçoit pluficurs Phénomènes émanans 
des degrés différens de fa condenfation,& des circonftances qui 
y ont concurru . Le mélange de la terre argilleufe avec un peu 
de diflôlution végétale réduite dans l'état charboneux , pro- 
duit, comme nous l’avons dit tant de fois , une teinte griffure . 
La meme terre condenfée dans un état de repos avec le fluide 
agatifant offre un tiflü laiteux; & une fîmple diflôlution dca 
cette terre délayée avec furabondance par le fluide agati- 
fant , prefente à l’œil du Naturalise des ondes très agréables par 
leur finuofités . 

N. to LX. Nom. Verte obfcure ,avec taches blanches tranfpa- 
rentes , de Caltabuturo . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflant. Couleur verte 
foncée, taches blanches avec tranfparencc . 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma^ 
rin ; colorées par un dépôt de diflôlution végétale un peu fer- 
mentée avec un autre dépôt de fluide agatifant combiné , & 
condenfé avec un peu de terre argilleufe blanche . 

N. 1 " LXI. Nom. A fond tranf parent , avec taches jaunes , & 
laiteufes , de Caltabuturo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant, Couleur tran- 
fparente dans le fond , taches jaunes, & laiteufes. 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérablc de fluide agatifant . dans 
lequel fe font formés d'autres dépôts particuliers de terr^a 
jaune ochracéc , &dc terre argilleufe blanche condeniéc avec 
un peu de fluide agatifant. 
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N. ro LXII. Nom. A fond tranfparent cryjl attifé , avec taches 
blanches opaques , & et autres jaunes , de Caltabaturo . 

Qualités. Grain fin. Ciment puifTant, fond tranfparent» 
tâches blanches opiques , 8c jaunes. 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentés par l’acide marin, 
Colorées par un dépôt de fluide agatifant , tantôt condenfë fé- 
parétnent avec tendance à la cryftallifation, tantôt combiné avec 
la terre argillcufe blanche , cependant avec furabondance de 
cette dernière. On voit dans cette agate un troifiéme dépôt en* 
corc de terre ochracêe jaune, formant les taches de cetto 
couleur . 

\ 

N. r0 LXin. Nom. A fond tranfparent , avec parties fpâtiques , 
& taches jaunes & rouges , de Caltabaturo . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puifTant, fond tranfpa- 
rent , parties fpâtiques , taches jaunes , & rouges . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant , tranfparent dans 
certaines parties , & louche dans d autres. J’ai crû que cetté 
différence provenait de I’admiflion d'un peu de terre argilleufe 
blanche , mais j’ai reconnu à la fuite de pluiîeurs analiles réité- 
rées , que ce n’était que l’arrangement des parries dans la con- 
denfation qui , par la réfraétion , plus ,ou moins grande des fais- 
ceaux lumineux, produifait ce double effeél: j’ai ofé appcllcr cet- 
te cryftallifation du nom de fpâtique , mais je crois néccflaire 
d’avertir le Leéteur , que cette fubftance n’a que l’apparence ,de 
ce que nous appelions , fpdth : & n’en a aucune des propriétés - 
Les taches jaunes, & rouges de cette agate, doivent leur for- 
mation , comme à l'ordinaire , à un double dépôt , fait en diffé- 
rent tems, de terre ochracêe jaune , & de terre rouge bollaire. 

N. to LXIV. Nom. A fond tranfparent fpâtique , avec taches 
jaunes vives , de Selinunte . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , fond tranfpa- 
rent fpâtique , taches jaunes vives . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant de la Nature du 
précèdent, avec taches jaunes vives , formées par un autre dé- 
pôt de terre jaune ochracêe un peu haute en couleur. 

N. ro LXV. 
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N. 10 LXV. Verdâtre tranfparcntc , avec parties fpâtiques , & 
taches jaunes , des Bains de Cefalu . 

Qualités . Groin mélangé , Ciment piaillant , Couleur ver- 
dâtre tranfparente , parties fpâtiques , taches jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diffolution végétale , très délayée 
par le fluide agatifant , qui dans certaines parties a formé des 
dépôts fcmblables à la Nature de celui du numéro 6}. un peu de 
terre ochracée jaune a formé dans cette agate quelques petites 
taches de cette couleur . 

N. to LXVI. Nom. Ondée de jaune & rouge , des Bains </«_* 
Cefalu . 

Qualités . Graiu délicat quoique mélangé, ciment puifTant, 
Couleur rouge & jaune , tintôt décidée , tantôc nuancée . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un double dépôt de terre rouge bollairc ,& de 
terre jaune ochracée . C'cft à cette agate , une de plus fmgulié- 
res que j’aie jamais vû , que je dois la connai (Tance de la forma- 
tion des ondes qui embélliilcnt la plus part des agates . La Na- 
ture parle dans cette fubftance,d une manière ü claire, qu’il eft 
ailé au Naturalise de découvrir les motifs d’une marche bizarre 
en apparence au premiér coup d’oeil . On voit les ondes rouges, 
& jaunes toujours parallèles , là ou les couleurs font décidées; & 
remplies de finuofiftés , & d’irrégularités ; là , au contraire , ou les 
nuances s’étéignent , & fc pérdcnc, pour ainfi dire , dans des 
fëmi-ceintes qui les confondent cnfcmblc . Cda ne peut que 
faire connaître que ces ondes doivent leur origine au mélange 
immédiat des dépôts de dcusc couleurs , dans l’état de tranffu- 
dajjon , à travers un fluide agatifant à motié condenfé . 

J N.'° LXVII. Nom. Afund de couleur ebfcure quoique tranf. 
parent , avec parties fpâtiques , & taches jaunes claires , des Bains 
de Cefalu. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , fond de Cou- 
leur obfcurc avec rranfparence , parties fpâtiques , & taches 
jaunes claires. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par f acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, condenfé avec 

adouf- 



# II» # 

admifïon d’ an peu de difTolution de roche pourrie , qui eu 
a fàli la teinte ; Dans certaines parties , le fluide agatifant 
épuré a formé des dépôts femblables à ceux du numéro 63., 
& dans d’ autres s’ unifiant à une terre jaune ochracée , il a 
formé des taches de cette couleur , mais un peu claires . 

N. to LXVIII. Nom. A fond verdâtre tranfparent , avec par- 
ties diaphanes , & taches jaunes , des Bains de Cefalû. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant , Couleur ver- 
dâtre tranfparentc , parties diaphanes , taches jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’ acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflôlution végétcle un peu dé- 
layée par le fluide agatifant , qui , dans certaines parties s’efl: 
condenfé féparément . Un autre dépôt de terre ochracée jau- 
ne a formé dans cette agate des taches de cette couleur . 

N. to LXIX. Nom. A fond tranfparent , avec taches blanches 
Jules , & d autres d'un jaune vif , des Bains de Cefalû . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflant, fond trans- 
parent, taches blanches fàlcs , & jaunes vives. 1 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide mi-f 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant , condenfé fé- 
paremént , dans lequel fc font formé des dépôts de terre.» 
argilleule blanche un peu fèdimcntcufe , & de terre ochracée 
jaune très haute en couleur . 

N. 1 ’ LXX. Nom. A fond jaune ohfcur , avec taches jaunes clai* 
res , de Golifano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , fond jaunca 
obfcur , taches jaunes claires . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée d’une tfin* 
te très foncée en général , mais quelque fois avivée par 1 i. 
préfcnce du fluide agatifant avec lequel elle a été délayée . 

N.'° LXXI. Nom. A fond couleur de chair un peu rougeâtre , 
tacheté de noir , de Golifano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , fond Cou- 
leur de chair , taches noires . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire affaiblie-» 
• . dans 
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dans fa teinte par le mélange d’un peu de terre argilleufo 
blanche . Quelques particules de diflblution végétale , réduite 
dans l’état charboneux , admifes dans cette agate, ont formé les 
taches noires qu’on y voit . 

N. ro LXXII. Nom. A fond de couleur de tabac d’EJpagne , avec 
taches blanches fcîles , & parties laiteufes jaunâtres , de Taormina . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant , Couleur jau* 
ne fombre , taches blanches fâles , parties laiteufes jaunâtres . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par nn dépôt de diifolution de roche pourrie , 
affaiblie dans fa teinte par fon alliage avec un peu de terre 
argilleufc blanche , qui dans le Voifinagc a formé des dé- 
pôts un peu fédimenteux de cette couleur t 8c d’autres 
laiteux jaunâtres , participant de la fubftance qui a coloréo 
le fond . 

N.'« LXXIII. Nom. A fond gris , avec taches rouges , & par-, 
fies CrjflalliJees , de Taormina . 

Qualités . Grain fin par intervalle , Ciment puilfant , Cou- 
leur grife , taches rouges, parties Cryftallifécs. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un mélange de terre argiilcufe blanche , & 
de diflblution végétale réduite dans l’ état charboneux . On., 
•voit dans cette agate deux autres dépôts encore ; l'un de ter- 
re bollaire rouge, dans les taches de cette couleur, l’aurraj 
de fluide agatifant épuré , 8c tendant à une Cryftallifation ré- 
gulière , dans les parties Cryftaliifécs . 

N. t0 LXXIV. Nom. A fond Gris, avec taches jaunes , & noi- 
res , de Taormina . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puilTant , fond gris , 
taches jaunes , & noires . 

Nature. Cette agate a un fond de même nature , quaj 
la précédente , elle n’en diffère que par les sccefToires tjui font , 
l’un de terre ochracéc jaune , pour les taches de cette cou- 
leur , l’autre de diflblution végétale réduite dans l’état charbo- 
neux , pour les noires . 

N. ro LXXV. Nom. A fond tranfparent obfcur y avec taches d'un 
jaune vif , & petites taches laiteufes , de Traina . 
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v. Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflânt , fond trant 
parent , quoique un peu obfcur , taehes jaunes , St autres 
iaitcuies. , 

Nature . Particules Vitrifïables cimentées par l’acide ma- 
rin , coloreès par un dépôt de fluide agatifant, dont la trans- 
parence a été un peu intcrcéptée par l’admiflfion d’un peu dej 
-rerre jaune ochracée , qui dans le voifinage a formé quelque 
dépôt . On y voit aufli quelques particules de terre argilleufe 
-blanche , unies & condenfées avec un peu de fluide agati. 
fant, former des parties laite ufes . 

N.™ LXXVI. Nom. A fond obfcur , avec taches à ondes lai- 
teufes , & d" autres fpâtiques , de Traîna . 

Qualités . Grain mélaugé , Ciment puiflânt , fond obfcur, 
taches laiteufes ondées , & d'autres fpâtiques . 

Nature . Particules Vitrifïables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflbiution de roche pourrie , dans la_- 
maffe de laquelle a tranffudé un peu de terre argilleufe blanche 
délayée par le filuide agatifant , qui dans le voifinage a formé 
des dépôts fpâtiques de la nature de celui que j’ai décrit au 
numéro 6 j. 

N. ro LXXVIL Nom. Verte claire , avec taches vertes files 
& d'autres d'un jaune clair , de Traîna . 

Qualités : Grain mélangé , Ciment puiflânt , Couleur ver- 
te claire , taches vertes fâles , & jaunes claires . 

Nature : Particules Vitrifïables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflbiution végétale très peu fermentée. 
-Les taches vertes fâles de cette agate ne font autre chofe, finon 
la féparation des parties rédimenteufes d’avec les plus épurées. 
Les jaunes font le produit d’un dépôt de terre jaune ochracée 
admife & unie avec cette fubftance avant fa parfaitte con- 
denfation. 

N. ro LXXVIIL Nom. Verte obfcure , avec taches fpâtiques , 
du fleuve Cbiappantc . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflânt , Couleur verte fon- 
cée , taches Tpâtiques . 

Nature. Particules Vitrifïables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une diflbiution végétale dans un état de for- 
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mentation un peu avancé . Les taches fpâtiques de cette agate 
font de la Nature de celles que j’ai décrites fous le nom de fpâth 
cy - deifus . 

N. re LXXIX. Nom. A fond tranfparent fpâtique, avec taches 
d'mie jaune vif , du fleuve Cbiappante . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt , fond tranfparenr 
fpâtique, taches jaunes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé , avec 
l’apparence fpâtique, mais cependent un peu tranfparcnt ; âfc 
par un autre dépôt de terre ochracée jaune , à qui font dues 
les taches de cette agate . 

N.™ LXXX. Nom. Verte ohfcure , avec taches vertes claires , 
du fleuve Cbiappante . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflànt, Couleur verte ob- 
feure , taches vertes claires . • • * 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par une diflolution végétale dans un état de fermen* 
ration un peu avancé . Les taches de cette agate ont égalément 
été produites par une diflolution végétale, mais moins fermentée. 

N™ LXXXI. Nom. Jaune fait , avec taches vertes ohfcures , 
de Candita . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur jau- 
ne fâle, taches vertes ohfcures. 

Nature . Particules Virrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée un peu fédi- 
menteufe , & de diflolution végétale dans un état de fermenta- 
tion aflés avancé . 

N.“> LXXX IL Nom. Verte obfcure, avec taches blanches opa- 
ques , & parties fpâtiques , du fleuve Acis . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt. Couleur ver- 
te foncée , taches blanches , parties fpâtiques . 

< Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par une dépofition de diflolution végétale un peu 
fermentée. Un peu de terre blanche argilleufc , faiblement dé- 
layée par le fluide agatifant , a produit dans cette agate des ta- 
ches blanches opaques, entre les quelles fe trouvent des parties 
- 1 P a entié- 



# i I 6 © 

entières de la Nature du fpath , que nous avons décrit au nu- 
méro 63» 

N. co LXXXIII. Nom. Verte oh/cure , avec taches jaunes , & 
parties de couleur de Calcédoine , des environs de Palerme . 

Qualités . Grain fin par intervalle , Ciment puiflànt, Cou- 
leur verte foncée , taches jaunes , parties Couleur de Calcé- 
doine . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt confidérable de diflblution végétale» 
un peu fermentée , dans lequel fc font formé d'autres petits 
dépôts de terre ochracéc jaune. Les parties louchement tranfpa- 
rentes qu'on voit dans cette agate , & qui jouent allés bien l’œil 
de la Calcédoine , font dues à une condenfation de fluide agati- 
fant, avec admiflîon d'un peu de terre argilleufe blanche, dont 
l’opacité brife le faifccaux lumineux, &occafionnc cette cfpéco 
de diaphanéïte nebulcufe qui carraâérife cette fubftancc . . . 

N. to LXXXIV. Nom. Jaune vive , avec taches blanches /aies, 
Ù" et autres rouget , des environs de Palerme . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt, Couleur jaune, 
taches blanches & rouges. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée très vigou- 
teufe en téinte , on autre de terre argilleufe blanche un peu fâ- 
lc, & un troifiéme de terre rouge boUairc . 

N. ro LXXXV. Nom. Jaune vive , avec tachef blanches opaques 
■ondées de couleur de chair , des environs de Palerme . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur jaune 
vive , taches blanches opaques , ondes couleur de chair. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée comme laj 
précédente , avec b différence , que la terre argilleufe blanche 
faifant les accéflbirs , eft plus pure , & eft fortement conden- 
fée avec le fluide agatifant ; & que la terre bolbire rouge au lieu 
de faire des dépôts féparés , n’a pu que tranfluder feulement au 
travers de b terre blanche à morié condenfée , &par ce moïén 
a foemé des ondes couleur de chair . 

N,‘°LXXXVI. Nom. A fond fpdtique, avec taches jaunes dai. 
res , ■& rouges , du 'territoire de Mifagno . Qua~ 
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\ Qualités . Grain mélangé » Ciment très puiflant , fond lpâ* 
tique, taches jaunes, & ronges. j 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’aride ma- 
rin , colorées par deux dépôts , l'un de terre jaune ochracée, 
l’autre de terre rouge bollaire , formant les taches acceffoires de 
«ette; agate . Une condenfatiop fpâtique de la Nature de cclk-> 
du numéro 6j. en forme le fond en général . 

N. to LXXXVII. Nom. Jaune obfcure , avec taches jaunes clain 
res., & Jirîes obfcures , du 'territoire de Mifagne . • , 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifTant , Couleur jau- 
ne obfcure , taches jaunes claires , (tries obfcures. 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , tantôt plus 
faible , & tantôt plus fort en teinte . A travers la mafTe générale 
a tranffudé un peu de diflblution de roche pourrie , qui aoccfe 
fionné les (tries obfcures qu’on voit dans cette agate . 

N. t0 LXXXVIII. Nom. Jaune claire , avec lignes tranfparen- 
tes , àr taches jaunes opaques , de la Moarda . 

Qualités. Grain fin. Ciment puifTant , Couleur jaüncj 
claire, lignes tranfparentes , taches jaunes opaques - 

Nature . Particules Vitrifîables Cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée un peu fai- 
ble en teinte , dans la mafTe delaquellc a tranffudé un pen dej 
fluide agatifjnt eondenfé fcparcmcot dans un grand état de pur 
reté. Les -taches jaunes opaques, qu’on voit dans cette agate 
ne font qu’une condenfation de la même terre jaune ochracécj 
rendue opaque par la furaboodance , & le rapprochement ftrtâ 
des parties terreftres . 

N. to LXXXIX. Nom. A fond verdâtre clair .avec taches jau- 
nes claires , &■ et autres de couleur de Calcédoine , de la Moarda . 

Qualités . Grain mélangé v Ciment puiflant , fond verdâtre, 
taches jaunes, parties Couleur de Calcédoine . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de diflblution végétale peu fermen- 
tée , & très délayée par le fluide agatifam . Un peu de terre ar- 
gilleufe jaune également délayée par le même fluide , forme 
dans ccttc agate des taches de cette couleur ; mais très faibles 
‘ ’ en 
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en ceinte : les parties de couleur de Calcédoine qu'on voit dans 
cette agate font de la Nature de celles que nous avons d’ccriterf 
an numéro 83. ' ■ 

N.™XC. Nom. A fond tratfparent , avec taches jaunes palet 
lizerées de Rouge clair j de la vallée del Bofco . 
v - Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffanr , Couleur 
tranfparente en général , avec taches jaunes pâles , lizerées de 
rouge clair . ' • 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, condenfé fé- 
parément dans un état de pureté . Dans cette mafle on re- 
connaît deux dépôts , l'un de terre jaune ochracée formant des 
taches afsès pâles de cette couleur, un autre de terre bol- 
hirc rouge un peu délayée par le fluide agatifant, formant 
des liziéres très fines à l’entour des taches jaunes . 

N™ XCI. Nom. A fond tranfparent fpâtique , avec taches jau- 
nes claires , & parties couleur de Calcédoine -, du Territoire de Mon 
Real . . ' 

Qualités . Grain très fin , Ciment très puiflànt - fond tranf 
parent fpâtique , taches jaunes , parties Couleur de Calcé- 
doine , 

Nature. Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de fluide agatifant, formant une 
condenfation fcmblablc à celle dont nous avons parlé au nu- 
méro 63., Le même fluide condenfé avec admiffibn de terré 
argilleufe blanche , forme dans cette agate des parties très 
considérables dont 1’ oeil joue affez bien la couleur naturelle de 
la Calcédoine . On voit auflî dans la même agate des petit* 
dépôts jaunâtres formés par l’ admiifion d’ un peu de terre \j 
ochracée jaune. 

N. to XCII. Nom. A fond tranfparent obfcur , taches jaunes li- 
bérées de diaphane , du Territoire de Mon Real . 

Qualités. Grain fin, Ciment puiffant, fond tranfparent 
obfcur, taches jaunes , liziéres diaphanes . 

Nature. Particules Vitrifiables, Cimentées par l’acido 
marin , colorées per un dépôt de fluide agatifant, condenfé fé- 
parément , mais fâii un peu dans fa tranfparencc par l’admif- 
* 1 fion 
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fion d'un peu de terre jaune ochracée , qui a formé dans le 
yoiftnage des taches de cette Couleur- Là où le mélange de 
la terre ochracée n’a point eû lieu, le fluide agatifant s’eft 
condenfè de la manière Ja plus pure . Mais l’on voit par bu 
configuration de cette condenfation, quelle a dû être fecon- 
daire , ou bien que c’efl Amplement une fépararion de la par- 
tie tervéftre de la terre ochracée , qui a fait des dépôts fë- 
parés , & que c’cft là l’origine des taches jaunes qui contour* 
nent ces liziércs. • , . 

N. to XC11I. Nom. A fond tranfpstrent obfcur ^ avec taches jau- 
nes claires , & autres couleur de Calcédoine ; De la montagne dt_> 
Rebottpne prés de Palérmc . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant, fond tranf- 
parent obfcur , taches jaunes claires , & d’autres couleur de 
Calcédoine . ...... 

, Nature . Particules VitrifiaWes cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt icmblable en tout à celui qui 
a coloré le précédent . Cette agate n’en diffère même que, 
par la condenfation de couleur de Calcédoine qui l’a bigaré . 
Cette condenfation «fl, comme nous l’avons déjà dit plus 
d'une fois, de la Nature de celle que nous avons décrite au 
onmero 83. 

N. t0 XGIV. Nom. Blanche opaque fdU ondée de noire ; de 
•la Montagne de Rehottone . , , • ; • 

Qualités . Grain mélangé sCiinent paillant , Couleur blan- 
iche opaque fâk., ondes noires . . ' , 

Nature . Particules Vitrifiahles cimentées par l’acide ma- 
-rin , colorées par un dépôt confidérable de terre argilleufcj 
Blanche , rendue opaque par la furabondance , & le déffaut 
de fluide agntifiwtï &fâlie par X infiltration d’une diflolution 
•végétale réduite dans l’état charboneux, qui a pafle au travers 
■des porres de cette mafle , & a formé les ondes noires , qu oa 
voit dans cette agate , 

N. to XCV. Nom. A fond tranfparent , avec taches jaunes vi- 
ves lizeries de rouge , de la Plaine de Magli . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , fond tranf- 
parent , taches jaunes , liziércs rouges . 

. Natu- 
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Nature . Particules Vitrifiables, cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé fëpa- 
rement ; par un dépôt de terre jaune ochracéc . & par unta 
tranfludation de terre rouge bollaire . 

N.'° XCVI. Nom. Blanchâtre opaque , avec taches blanches 
laiteufes de la Plaine de Magli . 

Qualités. Grain fin. Ciment puifiant, Couleur blanchâ- 
tre , taches laiteufes . 

Nature. Particules Vitrifiables, cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe unie 
à très peu de fluide agatifant . Là où ce fluide fe trouve cru 
furabondance , les particules terreftres aquiérent une teinte 
blanche , & un velouté plus éclatant , comme on le voit dans 
les tâches laiteufes de cette agate j & le contraire dans l’opâ- 
cité de fon fond . 

N.'° XCVII. Nom. A fond tranfparent , avec parties fpâtiques , 
taches rouges , & parties jaunes , du Fief de Zafuti . 

Qualités. Grain très mélangé. Ciment puifiant, fond trau£ 
parent, parties fpâtiques, taches rouges, & jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables , cimentées par 1 acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant fèparément con- 
denfé . Dans cette condenfation générale fe trouvent des par- 
ties de la Nature du fpith décrit au numéro 63 . Un double-» 
dépôt de terre bollaire rouge, & de terre ochracée jaune for- 
me les taches acceffoires de cette agate . 

N.'° XCVIII. Nom. Blanche fâle opaque -, avec taches jaunes 
claires , âf parties tachetées de noir , de Zafuti . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifiant, Couleur blan- 
che laie opâque , taches jaunes claires, parties noires. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par un dépôt fédimenteux, & très terreux de terre ar- 
gilleufe blanche , dans la malle générale delaquelle fe font for- 
mé des petits dépôts de terre ochracée jaune , & de diffolutioii» 
végétale réduite dans l’état charboneux . 

N. to XC1X. Nom. Jaune claire fnle , avec petites taches 
blanches fâles , & parties tranfparentes ohfcures , de Mijilcan- 
none . . . — 

Qua- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur jau- 
ne , taches blanches , parties tranfparentes . 

Nature . Particules Vitrifiables Cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre jaune ochracée un peu iï- 
dimenteufe , & faible en teinte . L’admiflîon d’un dépôt fccon- 
daire de terre argilleufe blanche , a produit des taches de cette.» 
couleur, tout de même que la condenfation d’un fluide agati- 
fant mélangé de quelques particules terreftres a fait naître dans 
cette agate des parties d’une tranfparence louche , & même un 
peu obfcure . 

N.'o C. Nom. A fond blanc fedimenteux , avec taches jaunes 
claires , & quelques unes Uzerées de rouge , de Mi/ilcannone . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt , fond fédimen- 
teux , taches jaunes , liziércs rouges . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre blanche argilleufe un peu 
ftdimentcufc . Dans ce dépôt général flottent d’autres dépôts 
accclToires de terre jaune ochracée , & de tranlïu dation de ter- 
re rouge bollaire . 

N.‘° CI. Nom. A fond tranfparent , avec taches jaunes vives 
lizerées de blanc , de la l'allée de’ i Canelli . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflànt, fond tranfpà- 
rent , taches jaunes , liziéres blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant condenfé dans un 
très grand état de pureté, & par deux autres dépôts , l’un do 
terre ochracée jaune, & l’autre de terre argilleufe blanche. 

N. tJ CIL Nom. Tachetée de petites taches jaunes , & rouges, 
la plus part lizerées d'une cryflallifation tranfparent e , de la Vallée 
de’ i Canelli . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , fond tacheté 
de rouge, & de jaune , liziércs tranfparentes. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un double dépôt de terre jaune ochracéo, 
& de terre rouge bollaire , féparément délayée par le fluidcj 
agatilant . Là ou ce fluide s’eft leparé des parties terreftres, fc 
font formées des parties tranfparentes qui , trouvant les pre- 
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irJcrs dépôts condcnfés,ont formé des dépôts extérieurs en for- 
me de liziéres. : 

N. to CIH. Nom. Jaune sale , avec lâches blanches sales , du 
fleuve Lato . 

Qualités. Grain mélangé, Ciment puiflfant , Couleur jau- 
ne fàle, taches blanches fâles. 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’ncidu 
marin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracéc un 
peu fédtmcntgux , dans le voilinagc duquel fc font formés 
d’autres dépôts de terre blanche argilleufc également fédi- 
menreufe . 

N. ro CIV. Nom. Grisâtre , avec petites taches blanches , & 
parties jaunes sales , du fleuve Lato . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflfant , Couleur g ri» 
fâtre , taches blanches , parties jaunes fâles . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par on mélange de diflfolution végétale , réduito 
dans l'état charboneux avec furabondance de terre argilleufc 
blanche, qui dans le voifînage a formé des dépôts féparés, con» 
fervant leur couleur naturelle • On voit encore dans cette agate 
un troifiéme dépôt de terre ochracée jaune qui y occupe même 
dés parties ailes conflderables . 

N.™ CV. Nom. Blanche sale opaque , avec taches blancbet 
claires , de Caflellaccio . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflfant , Couleur blan- 
che fdk opaque dans le fond, taches blanches claires dans les 
acceffoircs . 

Nature . Particules Vitrifîables cimentées par l’acide ma- 
tin , colorées par un dépôt de terre argilleufc blanche , dont la 
condcnfation plus, ou moins pure a occafionné la différence qu 
on obferve entre le fond de cette agate , & fes accefToires . Car, 
comme je l’ai déjà dit plus d’une fois, la furabondance des par- 
ticules terreftres , eft la caufe de l’opâciré , tout de même , que 
la furabondance du fluide agatifant conflitue la diaphanaïté des 
agates . 

N. ro CVI. Nom. A fond verd obfcur tra>f parent , avec taches 
blanches cryftallifees , mais denfes , de Caflellaccio . 

Quàli- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflTant, fond verd ob- 
fcur tranfparcnt , taches blanches cryftallifées . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acidc ma- 
rin, colorées par un dépôt de difïblution végétale un peu fer- 
mentée , mais puifTamment délayée par le fluide agatifant . Les 
taches blanches qu’on obfcrve dans certe agate proviennent 
d’une cryftallifatiou fpâtique à peu près de la Nature de celle 
■que j’ai décrite au numéro 63., toute la différence , que j'y ré- 
marque , eft que celle-ci eft de terre argillcufe blanche admife 
dans le moment de la condenfation générale . 

N. t0 CVIL Nom. Rougeâtre opaque tachée de blanc , de Ca- 
Jiellaccio . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiflant , Couleur rougeâ- 
tre opaque , tache blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l'acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire , mélangée 
avec un peu de terre argillcufe blanche, qui dans le voifinage a 
formé des dépôts féparés confervant fa couleur naturelle. 

N.*° CV11I. Nom. A fond tranfparcnt , avec taches jaunes I* 
zarées de rouge , & d autres de couleur de Calcédoine , de Caftellaccîoé 

Qualités . Grain mélangé, Ciment puiflant, fond tranfpa- 
rent , taches jaunes , liziéres rouges , parties couleur de Cal- 
cédoine . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acidc ma- 
rin , colorées par un dépôt de fluide agatifant féparcment con- 
denfé , dans la maffe duquel flottent d’autres petits dépôts for- 
més par la terre ochracée jaune . Un peu de terre rouge bol- 
laire formant une condenfation extérieure les a légèrement 
contourné d'une liziére très agréable à l'œil , & une conden- 
fation moins pure du fluide agatifant qui fait le fond de cette 
agate, a formé ces parties louchcmcnt tranfparentes que nous 
désignons fous le nom de couleur de Calcédoine. 

N. 10 CIX Nom Jaune -vive , avec petites taches rouges , éf 
blanches , du fleuve AbbiJJô . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflant, fond jaune, taches 
rouges, & blanches. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acidc ma- 

(J j rin , 


Digitized by Google 



# O 

rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , dans la _> 
malTc duquel fc font formés d'autres dépôts de terre rouge bol- 
laire , & de terre argilleufe blanche . 

N. t0 CX, Nom. Jaune claire , avec taches rouget palet , & 
d’autres de couleur de Calcédoine , du fleuve Orete . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment allés puilfant , Couleur 
jaune , taches rouges , parties couleur de Calcédoine . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l'acide marin» 
colorées par un dépôt de terre ochracée jaune délayée par un flui* 
de agatifant très abondant dans la mafle duquel fc font formés 
d'autres dépôts de terre rouge bollaire . Les parties couleur du 
Calcédoine font de la Nature de celles que nous avons décri- 
tes ci-dcfliis au numéro 108. 

N. to CXI. Nom. Jaune pale fdle , avec taches rouges foies , tir 
d’autres rouges cryflallifées , du fleuve Orete . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant, Couleur jau» 
ne , taches rouges cryftallifées . 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par 1 acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée un peu fé- 
dimenteufe , délayée par la prcfence d'un fluide agatifant allés 
abondant . Les taches rouges fâles de cette agate font le pro- 
duit d’un dépôt de terre rouge bollaire , dont la partie fédimen- 
teufe a formé ce s taches , tandis que la plus fubtile s’eft combi- 
née avec un fluide agatifant très pur , & s’eft cryftallifée 
avec lui. 

N. 10 CXII. Nom. Jaune vive , avec taches de couleur de Cal- 
cédoine , & d'autres rouges , du fleuve Orete . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflânt , Couleur jau- 
ne, taches de couleur de Calcédoine, & d’autres rouges . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorée par un dépôt de terre jaune ochracée , d’une cou- 
leur vive , dans la malfe de laquelle fc font formées des taches 
de couleur de Calcédoine , provenantes , comme on le fçair de 
la combination du fluide agatifant , avec un peu de terre argil- 
leufe blanche , & les rouges de l’admilfion d’un nouveau dépôt 
de terre bollaire rouge . 

N.™ CXIII. Nom. Jaune claire , avec taches rouget , & pe- 
tites taches blanches , du fleuve Orete . Quali - 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur 
jaune , taches rouges , & d’autres blanches . 

Nature . Particules Virrifiahles cimentées par l’acide ma» 
fin 5 colorées par un dépôt de terre jaune ochracée , délayée 
par un fluide agatifant très abondant , & par deux autres dépôts 
l’un plus confidérable de terre rouge bollairc , l’autre en moin- 
dre quantité de terre argilleufc blanche . 

N.'" CXIV. Nom. Tacheté de jaune , avec contours tranfpa- 
rents , & petites taches diaphanes , de S. Marie del Gesit . 

Qualités. Grain très fin, Ciment puillânt,fond compofées de 
petites taches jaunes entre coupé de contours tranfparent , & 
de petites taches diaphanes. 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées- par un dépôt de terre jaune ochracée puilTammcnt 
condenfte & par un dépôt abondant de fluide agatifant dans un 
très grand état de pureté , qui , tantôt a contourné ces taches 
jaunes de liziéres tranfparentcs, tantôt, trouvant apparemment 
moins de réfiftance , a formé des parties d’une diaphanéïté très 
agréable à l’oeil . 

N. t0 CXV. Nom. Rougeâtre claire opaque tachétée de blanc , 
avec des lignes brunes , de S. Marie del Gesù . 

Qualités . Grain médiocre , Ciment puiflant , Couleur 
rougeâtre opaque , taches blanches, lignes brunes. 

Nature. Particules Vitrifiables cimentées par l’acide marin, 
colorées par un dépôt de terre rouge bollaire affaiblie en teinte 
par fon mélange avec un peu de terre argilleufe blanche qui dans 
le voifinage , a formé des dépôts féparés . La furabondance des 
parties terreftres a occafionué dans la mafTe générale , & dans 
les accefloires l’opacité qu’on y remarque ; & une tranfludation 
de difTolution de roche pourrie a donné l’origine aux lignes bru- 
nes , qu’on voit dans cette agate . 

N.'° CXVI. Nom. Rouge vive , avec taches jaunes ■,& quel- 
ques unes tranfparentcs , de Terminé . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant, Couleur rou- 
ge , taches jaunes , parties tranfparentcs. 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire, & un autre 
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de terre jaune ochracée ; à ces deux dépôts , s’eft joint un troi- 
fiéme de fluide agatifant très abondant , & très pur qui s’eft 
cendcnfé féparement . 

N. ro CX VIL Nom. A fond blanc fait , tacheté de blanc clair y 
avec de grandes taches jaunes , de Termine' . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant , fond blanc 
(ale, taches blanches claires, parties jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre argilleufc blanche , un peu 
fédimenteufe dans le fein de laquelle s’eft fait une léparation des 
parties les plus fubtiles d’avec les plus grofliéres , qui font le 
fond. A ce dépôt s’eft joint un autre de terre ochracée jaune, for- 
mant de très grandes parties de cette derniere couleur. 

N.™ CXVIII. Nom. Rougeâtre claire opaque tachetée de blanc , 
avec taches jaunes claires , de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur rou» 
geâtre opâque , taches jaunes , & blanches . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin, colorées par un dépôt de terre rouge bollaire rendu opaque 
par la furabondancc des parties terreftre , & affaiblie en teinte 
par fon mélange avec un peu de terre argilleufc blanche , qui 
dans le voifinage a formé des dépôts feparés , & étendu la même 
influence fur les taches formées par la condenfation d'une terre 
jaune ochracée . 

N.™ CXIX. Nom. Jaune claire tranfparente , avec taches jau. 
net obfcures , & et autres fpâtiques , de Saint-Stefano . 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , Couleur jaunca 
tranfparcnte , taches jaunes obfcures, parties fpâtiques. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre jaune ochracée, un peu af- 
faibli en teinte, & rendu tranfparent -, étant puiffamment dé- 
layé par le fluide agatifant . Les taches jaunes obfcures de cette 
agate proviennent d’une diflolution de roche pourrie très ter* 
reufe , & les parties fpâtiques font de la Nature des celles que 
nous avans décrites au numéro 63. 

N.™ CXX. Nom. Rouge pale tranfparcnte , avec taches clai- 
res fait t , du fleuve de Saint-Michel . 

Quali- 
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Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur rou* 
ge tranlparente , taches claires (aies. 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre rouge bollaire affaiblie dans 
fa teinte , & rendu tranfparcnt par la prefencc d'un fluide agati- 
fant très abondant qui l’a délayé . Les taches claires fàles de cet- 
te agare proviennent d’une condenfation impure , & fédimen- 
teufe du fluide agatifant,ou ladiaphanéïté naturelle combat tou- 
jours contre la tranfparencc nébulcufc, & étrangère à cettej 
Nature . 

N.™ CXXI. Nom. Rougeâtre claire opaque , avec taches jau- 
nes , du fleuve Saivt-Micbel . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur rou- 
geâtre opaque , taches jaunes . 

Nature . Particules Vitrifiables cimentées par l’acide ma- 
rin , colorées par un dépôt de terre bollaire rouge rendu opâ- 
que par la furabondance des particules terreftres . Les taches 
jaunes de cette agate proviennent , comme à l’ordinaire^ , 
d'un dépôt de terre ochracée jaune- C’eftlà à quoi fe réduit, 
à peu prés, tout ce qu’on peut dire des agates de la Sicile. 

C L A S S E XVL 
Des Cryftaux . 

Dans le douzième Chapitre de ma Lytographie Sicilienne 
je n’ai fait qu’indiquer légèrement la qualité des Criftaux de 
la Sicile, fans entrer dans l’analife de leur Nature , & fans 
marquer les lieux ou on les trouve communément . Le peu 
d’etendu de ce premier Ouvrage m’obbligeant à me reftrain- 
dre dans des bornes très étroites , je n’ai fait que prefea- 
ter l’cfquifle d’un travail plus confidérable , que je veux met- 
tre au jour dans ce moment-ci. Quoique mon intention foit d’o£ 
frir au public tous les détails refpé&ifs à cette matière que 
mes observations m’ont fait connâitrc, je ne prétens pas near» 
moins empiéter fur ma Théorie des Volcans , & j'éviterai de 
traiter icy tout ce qui eft du refsort de ce dernier Ouvrage . 
Comme pir exemple les prétendues Amcftbyftcs de Sainte Ca- 
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tcrinc , les Cryfolitcs & les Topazes de près de Caftrogiovanni, 
& d’autres fluors de cette Nature produits par une caufe Vol- 
canique, & que l'ignorance des Obfcrvatcurs a clafti au nom- 
bre des pierres precieufes . D’après ce plan , cette daftc ne ren- 
fermera , que la fimple analifc des cryftaux de roche de la Si- 
cile fuivant la méthode obfervée dans tout le corps de cet 
Ouvrage . 

Cryftaux fodimenteux avec végétation véritable . 

N. I. Nom. Cryjlal fédimenteux de Sainte Caterine . 

Qualités . Chriftallifation prifmatique héxagonale , Ci- 
ment puifTant, diaphanéïté louche, fédiment verdâtre en for- 
me de végétation . 

Nature. Particules Vitrifîables cimentées par le fluide 
cryftallifant , offrant dans les pores extérieurs du cryftal une 
furface lifte au toucher . Cette fubftance étant compofée de 
parties homogènes très petites , & femblables dans leur Na- 
ture ; dans leurs fondions ne prefente aucun Vuide , com- 
me on peut aifément s en afturcr par la propriété des Corps 
hexagonaux ammoncelés & placés , l’un fur l’autre , tant qu’ 
un Corps étranger ne vient pas par fon épaiftèr interrompre leur 
juxta-pofïtion . Dans le cas contraire les faifeeaux lumineux 
venant à fc brifer irrégulièrement , fuivant leur refraétioiu 
plus au moins grande , produifent des nuances plus moins 
fortes, des reflets plus au moins colorés, enfin font naître 
ces nageoires de poiflons , ces écailles azurées , ces iris , 
ces teintes d’opâle , ces ramifications prétendues végétales , 
&tous les autres phénomènes, que les cryftaux nous prefen- 
tent , & qui ne font la plus part du temps qu’illufoires ; par- 
ceque les Corps dont l’interpofition a été la caufe principa- 
le de ces effets bien fouvent ne fubfiftcnt plus depuis bicn_. 
long temps. Je fuis entré ici dans ces détails, quoique nul- 
lement relatifs à ce cryftal, pour éviter l’inutile travail d:_> 
répéter les mêmes principes à chaque numéro . Quant à co 
cryftal ci , fes taches fédimenteufes ne font nullement illu- 
foires -, ce font des véritables petites branches mouftèufcs , en- 
veloppées, & condenfées par le fluide cryftallifant, qui font la 
caufe des ramifications qu’on y voit . •> 
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J’ai remarqué des cryftaux de même Nature à Caftrogio- 
vanni , à Centorbi , & dans quelques autres lieux moins con- 
nus , la plus part du teins fans nom . 

I 

CRISTEAUX SEDIMENTEUX. 

Avec apparence de végétation illufoire . 

Ayant démontré dans l’article precedent la caufe véri- 
table de ce phénomène , je n’ entrerai point dans de nou- 
veaux d’étails à ce fujet ; Mais pour donner une connait 
fance plus particulière de ce genre, j’offrirai ici le tableau 
ordinaire . 

N.™ I. Nom. CrjJlal fédimenteux , avec apparence de vége* 
tation , de Saint-Giuliana . 

Qualités . Criftallifation prifmatique hexagonale , Ciment 
puiffanr , diaphanéïté louche par intervalle , & très claire-» 
dans certaines parties , fédiment noirâtre , végétation avec des 
ramifications indéterminées , & pour l’ordinaire bigarées do 
couleurs prifmatiques . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentées par le fluido 
cryftallifant , ternies dans la diaphanéïté de quelques unes de 
leurs parties par des dépôts fédimenteux . Les Ramifications qu’ 
on voit dans cette fubftance doivent leur origine à un défaut de 
juxta-pofition des parties conftituantcs , dans les interftices 
defquclles la refraâion des faifeeaux lumineux produit des ef- 
fets différens . Ont voit afïés communément des cryftaux dé 
cette efpéce non feulement à S. : Giuliano, mais encore dans 
beaucoup d’autres montagnes de ce Royaume . 

CRYSTAUX MOUSSEUX, ET FORREUX. .. , 

N. t0 I. Nom. Cryjlal porreux , de Centorbi . 

Qualités . Cryftallifation prifmatique Hexagonale , Ciment 
puifTant, diaphanéïté parfaite , parties raoufTcufes , porolités: 
fréquentes . ' t 

Nature. Particules Vitrifiablcs cimentées par le fluide cry- 
ftallifant offrant à l’œil une diaphanéïté parfaite pat la juxta po- 
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fition régulière de leurs parties tonftituantes dans la totalité , 
que les parties mou(Teufes,ne peuvent point troubler ; pareeque 
ce font des dépôts féparés formés dans l’immcnfité de la cry- 
ftallifation générale par quelque accident immédiat au moment 
de la condenfation • Dans ces parties mouffeufes il faut recon- 
naître une double Nature de dépôts : l’une eft compoféc de par- 
ties végétales éxtrêmement triturées par la fermentation , & ré- 
duites à un point , qu’elles paroiflent tenir plutôt du Règne mi- 
néral , que du premier ; l’autre confifte dans des corps végé- 
taux envelopés par le fluide cryftallifant dans le moment de 
la condenfation , putréfiés enfuite , & dccompofés à l’aide 
du tems parle contaél immédiat de l’air, & laiflànt après leur 
déftruélion ce vuide dans la maiTe générale plus, ou moins 
grand, fuivant la grandeur rcfpeâive de leur volume . Ces cry* 
ftallifations doivent être régardées comme les plus defféélueu- 
fcs,par ce que, mettant à part le faible mérite qu’elles peuvent 
avoir aux yeux du Naturalifte, les porofités continuelles dont 
leur maffes abondent, les rendent abfolument inutiles pour tel 
ufage que ce foit qu’en voulût faire l’artifte le plus adroit . Mal- 
heureufement cette fubftance eft la plus commune en ce genre 
dans ce Royaume. 

r 

CRYSTAUX DIAPHANES , ET. SANS DEFFAOTS . 

N. ,f > I. Nom. Cryjlal de roche limpide , de Sainte Caterine . 

Qualités . Cryftaüifation prifmatique hexagonale , Ciment 
très puiflant , diaphanéité parfaite . 

Nature . Particules Vitrifiablcs cimentés par le fluide cry» 
ftallifant , offrant à l’œil une diaphanéité parfaite , par la raifon 
de la juxte-pofîtion régulière de fes parties conftituantes . Par 
le même motif on ne voit dans cette fubftance ni dépôts étran- 
gers , ni refle&s , ni étonements , ni couleurs prifmatiques 
quelconque , le tilÏÏk de la cryftallifation eft fuivi par tout d’une 
manière égale , & fans la moindre interruption . En un mot cet- 
te fubftance eft parfaite dans fa Nature , c’eft dommage que le* 
Canons en foyent trop petits , & par confequent d’un ufage très 
borné . l’ai fait à cet égard les plus grandes perquifitions , mais 
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par tout également peu fatisfai Tantes . Cependant des perfonnes 
dignes de foi, tant étrangères, que nationales^n’ont alluré qu’au» 
tre fois les mêmes rochers avoient offert à la cupidité de quel- 
ques perfonnes ignorantes, des matières fuperbes, & des Canons 
de la plus grande beauté, que l’ignorante avarice a plutôt détruit, 
qu’employé . Comme cela arrive d’ordinaire, dans tours les lieux 
ou des méthodes prudentes & invariables ne fervent point do 
règle à de fcmblablcs traveaux . 

En finiflant cet Article j’ai épuifé toutes les obfervationJ, 
que la curioûtè , l’occafion , & un travail laborieux m’ont fait 
faire fur tout les produits rélatifs à la terre Vitrifiable . Je vais 
pafTer dans ce moment ci à ceux de la terre Calcaire, & j’cfpére 
y faire reconnaitre au Leâeur le même zèle , & les mêmes ef- 
forts qui m’ont toujours guidés dans l’entreprife de cet Ou- 
vrage . 

CHAPITRE III. 

De/ produit t tenant à la terre Calcaire . 

C L A S S E I, 

Des Pierres de Montagne . 

T Outes les élévations naturelles (a) fur le niveau de la terre* 
que nous appelions Montagnes, font compofé es de couches 
de terre de différentes Natures , ou de pierres , fojt ammonce» 
lées , foit formant des lits bien fouvent d’une très grande éten- 
due j & ainfi que les terres différent entre clics quant à leur Na- 
ture, tout de meme les pierres offrent dans l’analife , des Prin- 
cipes tous differens . Nous avons déjà vu dans le Chapitre pré- 
cédent toutes celles qui doivent leur origine à l’agrégation des 
parties vitrifiablcs du terrain de la Sicile . Ce Chapitre eft dé- 
ftiné à la défeription des produits Siciliens , tenans à la terrej 
Calcaire, & fuivant nôtre méthode ordinaire nous allons en ab- 
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■régi* offrir au Lecteur tous les détails réJatifs aux marques Ca* 
raâériftiques de chaque efpéce en particulier. 

N.'® I. Nom. Pierre Calcaire blanchâtre de Catania . 

* Qualités. Grain allés .fin , Ciment peu puiflaut , Couleur 
blanche jaunâtre. 

Nature. Bazc de terre calcaire, qui parait devoir fon 
origine à des parties folides d’animaux, altérées, difloutes, 
enfin rapprochées par la juxta-pofition , ce qui donne au tout 
l’air d’une efpécc de cryftallifation groflièrc . 

N.” II. Nom. Pierre Calcaire blanchâtre de Syracufe . 

Qualités. Grain médiocrement fin, Ciment afsés puif- 
fant , couleur blanche jaunâtre . 

Nature . Bazc de terre calcaire , provenant de la même 
Nature que la précédente , que l’on peut regarder comme-» 
générale pour toutes les pierres calcaires . Le ciment de cet- 
te pierre eft l’acide marin mais très délayé, le grain de cette 
pierre eft fouvent mélangé par l’admiflion des particules du 
tuf dans le quel font crcufécs les Latomies de Syracufe . Cette 
pierre a encore une particularié de plus, c’cft, quelle eft 
d’ordinaire recouverte au dehors d’une pierre blanchâtre ar- 
gilieufe , efpéce de Salband des Allemands . 

N.” III. Nom. Pierre calcaire grisâtre de Ragu/e . 

Qualités . Grain afses fin , Ciment médiocrement puif- 
Cmt , Couleur grisâtre . 

* Nature. Bazc déterre calcaire colorée par la diflolution 
de la terre à potier du voifintge ; cette pierre s’imbibe auflî 
de pétreolc , mais beaucoup moins que la pierre argilleufe du 
même endroit ; il y en a même des morceaux qui ne trahifTent 
la préfence de ce bitume qu’ après qu’ils ont été longtems 
chauffés . 

* Voici les principales variétés des pierres calcaires des 
montagnes de Sicile . En général cette Nature y eft très abon- 
dante , mais elle n’y eft point auflî variée qu’on le voit d’or- 
dinaire dans d’autres pays j le manque aduei du fer dans cette 
I^le me parait en être la principale raifon . Pour ne pas allon- 
ger cet ouvrage par des répétitions inutiles , je me conten- 
terai d’observer. I. Que les environs de l’Etna ont très peu 
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de pierre calcaire de montagne, II. que c’eft fur les bords dé 
la mer, principalement fur les côtes méridionales qu’elles 
font les plus abondantes , vû le continuel ouvrage de la mer 
de ce côté. III. Que toutes les pierres de cette éfpcce fo 
réduifent à ces trois couleurs : Grisâtre , Blanchâtre & 
jaunâtre. IV. Que le tifîti de ces pierres eft très peu ferré, 
que leurs lits font prcfque toujours horizontcaux , & que 
leurs malles font folubles par tous les menftrues acides ; 
V. Que toutes ces pierres donneut de la chaux plus ou moins 
à raifon de leur pureté , & du temps qu’elles ont été éxpo- 
fées à l’air . Opération de la Nature dont on n’a pas bien fçu 
rendre raifon encore , mais qui influe infiniment fur la quan- 
tité , & particulierément fur la qualité de la chaux qu’on ob- 
tient de ces pierres (<*). VI.Quc la pierre calcaire des Montagnes 
de Sicile renferme beaucoup de fouffre qui femble influer infi- 
niment fur fa minéralifation . Surtout dans ces pierres rabo- 
teufes dont les parties reffemblcnt plutôt à du petit gravier 
fpâdiiquc qu’à une pierre calcaire ordinaire . 

*• i 

CLASSE II. 

Des T ufs Coquillcrs Calcaires . 

Plus de porofités dans le tout , & de fèchereflè dans les 
parties fait différencier le tuf calcaire du tuf glaizeuxjautant que 
le fécond convient aux engrais des terres , autaut le premier 
leur eft nuifible , la racine ne peut percer le tiflfu pierreux 
de cette fubftance , & fes particules détachées &chariéespar 
l’eau , obftruent & oblitèrent les tuyaux des plantes quelles 
touchent. Il y a des tufs coquillcrs argilleux & calcaires , mais 
les premiers font moins communs ; pareeque légalité de leurs 
parties compofanres , leur éxaile juxta-pofition & les fucs gras 
dont elles font détrempées les cimentent bientôt, & en for- 
ment des efpéces des pierres de roche ou d^agates lumachel- 
le , très belles . Les tufs coquillers calcaires an contraire pri- 
vés 

(a) Payée U deljits WM. la Minéral, de M.' de Prfmont , & 1er Diftio. de 
Chimie, & /îirtout confultés l' expérience journalière , qui efi le meHlenr mi»* 
tre dans ces fortes de procédés . 
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vés d’un ciment auiîï puiflànt rcftent continuellement dans le 
même état , & du moment ou le dépôt formé par l’eau à en- 
veloppé dans fon immenfité un Corps quelconque , jufqu'à ce- 
lui ou la main de l’ouvrier , le laps du tems , ou quelque ac- 
cident le découvre* ; on n’ appcrçoit d’ autre changement , fi 
non , la putrefaâion du corps renfermé , & fon empreintej 
fur la matière ambiante , attcûant fa préfence par une reprefen- 
tation exade & fidèle . Quelque fois l' infiltration , métallique 
ou bien fouvent arfénicale , métallife les reliefs de ces cm- 
préinptes . Voici les principaux tufs coquillers calcaires do 
la Sicile . 

N. to I. Nom. "Tuf coquiller calcaire., de Siracufe . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment faible , Cou* 
leur jaunâtre . 

Nature . Bazc de terre calcaire cimentée par un acide 
marin , très faible , colorée par la diflblution des Corps ani- 
maux qu’elle renferme & dont elle cft prefque toute compo- 
fée . Ce tuf eft très tendre , mais fes particules étant privées 
du fuc favonneux qui détrempe pour l’ordinaire les tufs ar* 
gilleux, n’a point au toucher, ce tad velouté qu’ont pour la 
plupart ces derniers . - ; • 

N. to II. Nom. T“uf coquiller calcaire , du Cap PaJJaro. 

Qualités . Grain grolfier , Ciment très faible , Couleur 
jaunâtre . 

Nature. Bazc de terre calcaire cimentée par un acide v 
marin , très faible , colorée par une difiolution de Corps ani- 
maux un peu putréfié . Ce tuf n'cft d’aucun ufàge, à eau- 
fe de la fragilité de fa malle , & de la groffiéreté de foiu 
grain . 

N. ro III. Nom. Tuf coquiller calcaire , des environs de Saint- 
Martin près de Palerme . 

Qualités. Grain fin. Ciment afsès puilfant , Couleur 
jaunâtre . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par la déftrudion des corps animaux , quo 
cette fubftance renferme . Ce tuf cft prefque entièrement 
compofé de petits buccins réduits prefque en chaux par \su 
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calcination naturelle, la force de fon ciment, la juxta- poli- 
tion de fes molécules compofantcs, &ladcnfité majeure d:-» 
fon riflu , me le font préférer à tous le tufs de la Sicile , auflfi 
les Peres de Saint-Martin , riche Abbaïe de Bénédictins aux, 
environs de Palcrmc en ayant depuis peu découvert la carriè- 
re , en employent utilement les pierres aux iinmenfes con- 
ftruélions qu'ils ont nouvellement entrepris pour la commodité 
de leur Couvent . 

Il y a encore beaucoup d’autres endroits de Sicile ou la 
Nature offre d’immenfes dépôts de tuf ; mais comme c’eft 
à peu près toûjours la même qualité , & que les variations 
qu’on peuc y remarquer ne font abfolumcnt qu’accidentelles , 
je me contenterai d’avoir indiqué cy-defTus les principales 
cfpèces. 

CLASSE III. 

Des Pierres à chaux . 

Tous les produits tènans à la terre Calcaire étant calci- 
nés foit par l’aôion du feu, foit par la calcination naturelle, qui 
n’eft autre chofe qu’une fermentation ; donnent de la Chaux ; 
mais tous ne font pas également bons à cet emploi , C’eft 
pourquoi on ne fait ufage que des pierres qu’on adiftin&i- 
vement appellê pierres à chaux , & qui doivent avoir les qua- 
lités fuivantes , pour être réputées bonnes . I. dans la carrière 
elles doivent fonner au marteau . II. les pierres blanchâtres font 
les meilleures , parce quelles font les plus pures , les brillan- 
' tes renferment d’ordinaire du mica , les grisâtres un peu dej 
terre adamique , & les jaunâtres de l’ocre . Enfin , les pierres 
doivent être pefantes & dures. 

La Sicile cft fi riche dans ce genre de pierres que je crois 
abfolumcnt inutile d’èntrer dans de plus grands d’étaib à ce-» 
fujet . C’eft principalement du coté de Cirgcnti , Cacamo , 
Mcazoiuro, Aragona , Gibico, Raccuia , Alcamo, Petralla,dt 
Giancavallo , qu’on en trouve le plus abondament . 
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CLASSE IV. 

Des Marbres. 

Le Marbre ne diffère des autres produits tenants à bu 
terre calcaire que par la finefTe de fes particules compofan- 
tes , par l’unité de leur juxta-pofîtion , & par la force du ci- 
ment qui les lie : joignant à fes qualités naturelles celles dont 
le hazard enrichit ces productions , on aura la folution des 
qucflions qu’on pourrait former fur la pureté du grain falin 
ou brillante qu’on apperçoit dans les fradures de cette fub- 
ftance . Je m’étendrai plus au long fur chaqu’une de ces par- 
ticularités en parlant en détail des marbres de ce royaume . 

N. 10 I. Nom. Rouge , à taches ohjcures , de Trapans . 

Qualités. Grain médiocre , Ciment afsès fort , fond rou- 
ge , taches obfcures . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée dans le fond par une diflolution 'végétale rougic 
par la préfence de l’acide marin , & dans les taches par une 
autre diflolution de moellon calcaire putréfié . 

N. r> II. Nom. Rouge , à taches vertes , de T’rapani . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment plus ou moins puiflânt 
par intervalle , fond rouge , taches vertes . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée dans le fond comme la précédente , & dans fes 
taches par une diflolution végétale peu fermentée . 11 cÛ bon 
d’obfèrver ici pour l’intelligence de cet Ouvrage que les dif- f 
folutions végétales forment de la terre calcaire & de la terrer 
argillcufe . La première par la Nature de tous les Corps ani- 
maux , & végétaux , la fécondé par une trituration majeure 
qui reftitue les molécules terreftres à leur première qualité de 
terre vitrifïable ou primitive , & que ce n’cft qu’un dégré de 
férmentation de plus ou de moins qui opère cette doublai 
métamorphofe . Fixer les bornes de cette opération pafle les 
forces de la chimie. Reconnaître le changement opéré cft de 
fon reflort , c’eft à quoi je me fuis borné dans cet Ouvrage . 

N. f0 III. Nom. A taches vertes & blanches , de T’rapani ■ 

Qua- 


Digitized by Googl 


& *37 

Qualités. Grain médiocre, Ciment afsès puiflànt, fond 
entremêlé de taches vertes & blanches . 

Mature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acidc ma- 
rin , colorée par une diflolution végétale peu fermentée dans 
les taches vertes , & par une agrégation de diflolution de corps 
animaux pour les blanches . 

• N. to IV. Nom. Bigio bianco , ou grif aille , à taches blan- 
ches , de Trapani . 

Qualités . Grain afsès fin , Ciment médiocrement puif- 
fant , fond gris avec taches blanches . 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin & par un peu d’acide phofphorique ; colorée par la diflblu- 
tion de corps animaux , qui dans letat naturel des corps 
un peu fermentés conferve une couleur grife , & étant cal- 
cinée par la calcination naturelle , c’eft-à-îdire tombant en fa- 
rine , acquiert une nuance de chaux éteinte . 

N.™ V. Nom. Bigio y ou grifaille , à taches oh/cures, dt_, 
Trapani . 1 

Qualités . Grain fin , Ciment plus puiflànt , fond gris 
blanc , taches obfcures . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , & un peu d’acide phofphorique , colorée par une diflblu- 
tion de corps animaux comme la précédente , avec la différen- 
ce que dans les taches obfcures la fermentation de la diflolution 
animale a été plus avancée . 

N. ro VI. Nom. Grifaille rougeâtre , de Trapani . 

Qualités. Grain allés fin , Ciment afles puiflànt, fond 
gris , taches rougeâtres . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acidc ma- 
rin , colorée par une diflolution de corps animaux , avec admit 
fion d’un peu de moellon rougeâtre pourri . • 

N- r “ VII. Nom. Grifaille jaune & rouge , de 'Trapani . 

Qualités . Grain aflës fin , Ciment plus puiflànt cncoro , 
que celui de l’éfpéce précédente. Couleur jaune dans le fond , 
taches rouges . . • 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de moellon ou de tuf calcaire 
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dans la totalité du fond , & par une autre diflolution de moellon 
rouge pourri dans les taches rouges. j 

N.'° VIII. Nom. Grifaille a taches pales , de Trapani. 

Qualités. Grain médiocre. Ciment allés fin , fond gris, 
taches blanches & grifes pâles. 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de corps animaux . Les ta- 
ches grifes pâles qu’on voit dans ce marbre, proviennent d’une 
calcination naturelle d’une partie" du dépôt qui commençait 
déjà a faire tomber en farine une partie de cette maflë, avant 
que l’acide marin n’eut cimenté ces parties , & n’eut par co 
moyen retardé l’adtion de la voyc humide qui opère fi efficace- 
ment fur tous les corps de la Nature . i 

N.™ IX. Nom. Grifaille , à taches blanches & jaunes > de u, 
7 rapani. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflant , fond 
blanc, taches jaunes. 

Nature . Baze de terre calcaire, cimentée par l’acide ma* 
rin , colorée par une diflolution animale , dans un état crétacé, 
& par une autre diflolution de moellon jaune calcaire . 

N. ro X. Nom. Grifaille , i taches fanguignes , de f rapani . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment puiflant , fond gris , 
taches fanguines . 

Nature . Baze de terre calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin, & quelque peu d’acide vitriolique , colorée par une diflo- 
lution de corps animaux , avec addition d’un peu de diflolution 
Fcrrugineufe pour les taches fanguines . 

N.” XI. Nom. Pierre couleur de chair , ditte Gibillina , de_, 
ïrapani . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflant , fond 
couleur de chair , taches rougeâtres & blanchâtres , de Tra- 
pani . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée p ar l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution animale , dans l’état de chaux, 
délaiée avec un peu de diflolution ferrugineufe , 

N.*® XIL Nom. Marbre à petits grains jaunes & rouges dit 
en Sicilien , Pedicbiufa , de Trapani . 

Quali- 
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Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocrement puif- 
fant , couleur mélangé de jaune & de rouge à petits points . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une double diffolution de moellon jaune & 
rouge . Une Angularité remarquable dans ce marbre cft que les 
deux diffolutions ne forment point détachés dans la mafïè y 
mais feulement des petits points ifolés , & ne paraiffanc nulle- 
ment tenir l’un à l’autre . Cela me raffermit dans l’idée quo 
c'eft à des diffolutions de moellon jaune & rouge qu’on doit la 
formation de ces points . Car il eft dans la nature du moellon., 
diffout dans l’eau, de former dans le fluide même qui le détrem- 
pe de petits grumeaux féparcs . L’évaporation du liquide a na- 
turellement rapproché les corps ifolés, & la préfcnce de l’aci- 
de marin opérant fur tous les deux , les a mutuellement pétri- 
fiés fans pourtant confondre les natures . 

N. re XIII. Nom. La même e/péce , mais à grains plus gros , 
de Trapani . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflànt . Cou- 
leur mélangée de jaune & de rouge . 

Nature . C’eft une variété du marbre précédent , dont 
cclui-cy ne diffère que par la groffeur des grains ifolés. 

N.“ XIV. Nom. Rougeâtre à taches obfcures , de Trapani . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment alfés puiffant , fond 
rougeâtre , taches obfcures . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diffolution de moellon rouge , avec addi- 
tion de diffolution de moellon jaune pourri . J’ai crû entrevoir 
dans ce marbre la préfcnce de l’acide phofphoriquc , mais d’une 
manière fi douteufe , que je n’oferai le garantir . 

N.»° XV. Nom. Rougeâtre à taches plus vives , de Trapani . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment afles puiffant , fond 
rougeâtre , taches moins obfcures que dans l’efpécc précédente. 

! Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée comme le marbre précédent avec la feule diffé- 
rence que dans celui-ci les taches font moins obfcures , ce qui 
provient du mélange d’un peu de diffolution animale dans l’état 
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de chaux , avec la diflolution de moellon jaune pourri , qui fait 
la baze de la teinte de ces taches . 

N. to XVL Nom. Jaunt clair , de Cajlronuovo . 

Qualité * . Grain a (Tes fin , Ciment puiflant , Couleur jau- 
ne claire , avec quelques petites veines jaunes obfcures . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiolution des corps animaux dans l’état 
de chaux . Les veines , ou plutôt les ramages obTcurs qu’on re- 
marque dans ce marbre proviennent de quelques particules du 
même moellon qui auront été diflbutes après avoir un peu fer- 
menté , & qui trouvant la mafle générale encore tendre & frai- 
che, auront tranfludé au travers , à l’aide du fluide qui les dé- 
trempait. 

N. to XVII. Nom. Jaune à taches rouges , de Cajlronuovo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , fond jau- 
ne , taches rouges . 

Nature . Baze de terre calcaire , cimentée par facide ma- 
rin , colorée par une double diflolution de moellon rouge & 
jaune . 1 

N.” XVIII. Nom. Jaune , avec taches jaunes /aies & d’au- 
tres obfcures , de Cajlronuovo ■ 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment médiocre , fond 
jaune , taches jaunes claires & obfcures . 

Nature . Baze de terre calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de moellon jaune , quant au 
fond ; 3c dans Tes taches, par la même diflolution , un peu affai- 
blie en teinte , & par une autre de moellon jaune pourri . 

N.™ XIX. Nom. Rouge , avec taches pales , de Taormhta . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment allés puiflant , fond 
rouge , taches de la même Couleur , mais un peu pâles . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de moellon rouge . Les taches 
pâles de ce marbre proviennent de la même diflolution , mais un 
peu affaiblie feulement en teinte . 

N. to XX. Nom. Rouge -à taches noires , de Taormina . 

Qualités. Grain allés fin, Ciment médiocre , fond rouge, 
taches noires. Natu- 
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Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma* 
rin , colorée par une diflolurion de moellon rouge , avec addi- 
tion de diflblution animale , dans le dernier degré de ferrnen* 
tation naiflante de la putrcfaâion . C’cft ce dernier dépôt qui a 
formé le taches noires qu’on voit dans ce marbre. 

N.' 0 XXL Nom. Rouge à taches blanches , de Toormina . 
Qualités . Grain ailes fin , Ciment médiocre, fond rouge, 
taches blanches . *• 

Nature . Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , coloreé par la dilfolurion du moëllon rouge , & par uno 
diiToIution de corps animaux dans fétat de chaux. 

N. tû XXII. Nom. Rouge à taches de différentes Couleurs , de_j 
*faormina. u .. ■ :uv» < • 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment ailés puiflfant , 
fond rouge , taches & ramages grifatres , . jaunâtres & blan- 
châtres . - - c •-•v 1 

Nature : Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide maJ 
rin, colorée dans fon fond par une ditfblution de moëllon rouge, 
& dans fes taches , ainfi que dans fes ramages par le mélange de 
différentes natures qui femblent avoir concourrues à l’eiivic 
pour colorer ce marbre . Ou y diftingue principalement la diflo- 
ïution de corps animaux dans l’état de chaux, dans les taches 
blanches , la même mêlée, avec une antre diffolution de corps 
animaux , mais un peu fermentée -, enfin , la difihlatîdn de moel- 
lon jaune . Les autres nuances font trop faibles & échappent 
à l’analife par la petitefïc des parties qu’elles ont colorées . Par- 
mi ces teintes il en eft qui ont formé des taches , d’autres de 
■fimptes ramifications & des vèiaagcs. J’ai .déjà démontré allés 
au long dans le premier Oiapâtre de èet Ouvrage qu’elle mar- 
che foivàit la Naturc dans la fonnation dc fes dépôts , & ce que 
nous avons obfervé au fojet des produits de la terre Vitri fiable-» 
cil applicable à ceux de la. «erre Calcaire / avec la différence 
que lex veines ne feront jamais parallèles / ni les taches n’au- 
ront jamais de bornes exactement décidées par une teinte éga* 
le , comme dans la première . On en lent aifément la raifon . 
Les taches & les veinages proviennent toujours d’une fecondo 
formation , d’un dépôt fecondairc admis dans le fein du pre- 
mier , 
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mier , dans le ceins que fon ciment n’en a point encore ftri- 
âement refferé les parties compofantes . La juxra - pofitionu 
des parties de la terre Vitrifiablc prefentc à la preflion des parm 
culcs advenantes , une réfiftancc égale , & par la arrête en même 
tems leur éffort . Au lieu que l’avidité des particules Calcaires 
abforbe tout humide quelconque qui leur cft prcfcnté.Le fluide 
une fois admis, en fe deflcchant ou en s’évaporant, dcpofelcs 
corps terreftres auquels il fervait de diflolvanc , forme ainfi 
des dépôts étrangers au foin du corps qui l’a admis, & fuivant 
les finuofîtés que l’irrégularité des parties Calcaires lui prefon* 
te , forme dans la condenfation des corps étrangers, des taches 
& des veines très particulières dans leur configuration. Elles 
participent toujours vers leurs extrémités , de la nature pre- 
mière qui les a reçues dans fon foin . 

N.'° XXIII. Nom. Rouge à taches laiteufes , de Taonnina . 

Qualités : Grain mélangé , Ciment allés puiffanc , fond 
rouge , taches laitcufes . 

Nature .Baie de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diffolution de moellon rouge dans fon fond 
& dans fes parties , par une diffolution de corps animaux dans 
l’état de chaux , avec foupçon d’un peu d alkali fixe qui donne à 
fes parties g rafles un taâ plus onâucux , plus doux , plus analo- 
gue aux produits de la terre Vitrifiablc . 

N.'° XXIV. Nom. Rouge pâle , avec taches rouges foncées , de 
Taormina . -i>. • J 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , fond rou- 
ge pâle , taches rouges foncées. 

Nature . Bafce de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorées par une diffolution de moellon rouge , affaiblies 
dans fa teinte par fon mélange, avec une autre diffolution de 
corps animaux dans l'état de chaux . Les taches rouges foncées 
de ce marbre proviennent de la première diffolution de moellon 
rouge confcrvée dans l’état de pureté & dépofée au haxard . 

N. m XXV. Nom. Rougeâtre , avec taches tirant fur le bleu , 
de Taormina, i ' . .rj . ' • r -j 

Qualités. Grain mélangé , Ciment affos puiffant , fond 
rougeâtre , taches bleuâtres tirant fur le gris . 

Natu - 


Digitized by Google 


© «43 $ 


Nature . Bazc de terre Calcaire , cimentée par i’acidc ma- 
rin , colorée par une diflblution de moellon rouge , mélangée 
avec une diflblution de corps animaux dans l’état de chaux. 
Les taches grû'bleues de ce marbre proviennent d’un autre mé- 
lange de particules de corps animaux , diiTous 8c fermentés 
par une forte putrcfaâion ; enfin unis à une autre diflblutioo. 
de corps animaux dans l itat farineux de la calcination naturelle. 

N. ro XXVI. Nom. Jaune , avec taebes noirci & blanches , de 
’faormina . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment médiocre , fond 
jaune , taches noires 8c blanches . 

Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difTolution de moellon jaune . Les taches 
noires & blanches de çe marbre proviennent d’une double dé- 
pofirion* de difTolution de corps animaux dans l’état de putré- 
faction , 8c de difTolution de corps animaux dans T état du 
chaux. j . i -, 

N.” XXVII. Nom. Verdâtre avec taebes tirant fur le bay j 
de Taermina . i '!• „ 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment afsès puifTant , fond 
verdâtre , taches tirant fur le bay . 

Nature - Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , avec addition d’un peu d’acide phofporique : colorée par 
une difTolution végétale affaiblie en teinte . Les taches tirant 
fur le bay qui bigarent le tifTu de ce marbre proviennent d’une, 
combinaifon de difTolution de moellon jaune pourri avec une 
difTolution de moellon touge . m 

N.™ XXVIIL Nom. Marbre tacbetté de blanc & de rouge ; 
de Taorm/ua . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflànt , Couleur mê- 
lée de blanc , & de rouge. ' 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma.- 
rin , colorée par un double difTolution de corps animaux dans 
l’état de chaux , 8c de moellon rouge . 

N.™ XXIX. Nom. Grifailie commune ; de Caftello a mare. 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment afeés puifTant , cou- 
leur mêlée de blanc & de gris - 
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Nature. Baze de terre calcaire Cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une double dilfolution , l'une de corps animaux 
dans l’état de putrefa&ion, l’autre , de corps animaux dans l’état 
farineux de la calcination Naturelle , mélangées enfemble. 

N.” XXX. Nom. Rouge picotté de blanc , de Caftcllo a mare . 

Qualités . Grain afses fin , Ciment puiflànt , fond rouge, 
petits points blancs. 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée dans fon fond par une dilfolution de moellon-, 
rouge $ & dans fes petits points blancs par uuc dilfolution de 
corps animaux réduits dans l'état de chaux , & dépofée do 
la manière que nous l’avons expliquée au numéro ix. des 
marbres . . . .. . . . . . i: i 

N. 10 XXXL Nom. Rouge pale ; de Cajlelle a mare . ' - ' 

Qualités . Grain allés fin , Ciment allés puilümc , cou- 
leur rouge pâle . ... .... . . 

Nature . Baze de terre calcaire Cimentée par l’acide ma- 
rin colorée par une dilfolution de moellon rouge , affaiblie» 
dans fa teinte par fon mélange avec une dilfolution de corps 
animaux dans l’état de chaux . 

N.'° XXXII. Nom. Rouge & blanc 5 de Cafieüo a mare. >' 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puilTant , fond 
rouge , taches blanches . .•..fit 

Nature . Baze de terre calcaire cimentée par l’acide' ma- 
rin , colorée par une dilfolution de moellon Rouge , dans l’étau 
de chaux . . 

N. ro XXXIII. Nom. Rouge , & blanc ; de Cajleüo a mare. 

. Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puîlfant , fond 
rouge , taches blanches . 

Nature. Baze de terre calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée comme celle de l’éfpéce précédente, avec la feule 
différence que dans celle ci la dilfolution animale étant en 
plus grande quantité , elle a formé des dépôts lepafés dans ce 
marbre, au lieu que dans celui du numéro 31. les deux dif- 
folutions fe font mélées enfemble . . 

N. 10 XXXIV. Nom. Blanc sale ; de Cajlello a mare . 

Qualités . Grain médiocre , Ciment peu puîlfant , cou- 
leur blanche, mais (ale. Natu- 
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Nature . Bazc de terre calcaire cimentée par l’acide ma. 
rin , colorée par une difiolution animale dant l’état farineux. 
Il faut, qu’en quelque endroit, le corps diffout ait foulfert l’aétion 
de la putrefaéîion , car la teinte blanche du marbre eft entre 
coupée de corpufcules jaunâtres obfcurcs qui ne peuvent pro- 
venir que de la caufe indiquée . 

N. 10 XXXV. Nom. Blanc Vif , de Caflello a mare . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puifiant , couleur blan- 
che vive. 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difTolution de corps animaux rêduito 
dans l’état de chaux . La fineife des particules compofantes , 
leur juxta-pofition , la force de leur ciment, font de ccj 
marbre le produit Calcaire peut être le plus folide de ce 
Royaume . 

N.'° XXXVI. Nom. Blanc & noir ; de Santa Maria del 
Bofco . 

. Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , couleur 
mélangée de blanc & de noir . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiolution de corps animaux réduits 
dans l’état de chaux , & une autre , des même corps putréfiés 
& noircis par une fermentation violente . 

N. ro XXXVII. Nom. Noir & jaune , à tuctes & lignes jaunes , 
efpéce de Porte-or ; de Santa Maria del Bofco . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment allés puilfant , fond 
noir , taches & veines jaunes . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiolution très abondante de corps ani- 
maux fermentés & fortement attaqués par la putrefa&ion . Les 
taches & les veines jaunes proviennent d’une difiolution do 
moellon jaune , & n’ont point la finefle du grain , ni l’ éclat 
de celles qui brillent dans le porte-or , n’ayant point dans 
leur ciment ces fucs on&ueux & gras qui lient les particules 
compofantes de ce dernier . 

N.'° XXXVIII. Nom. Noir, de Santa Maria del Bofco . 

Qualités . Grain fin , Ciment puifiant , couleur noire . - 

T Natu- 



Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de corps animaux , attaqués 
fortement par la putrefaâion . J’ai cru remarquer dans ce mar- 
bre la prefcnce de l’acide phofphorique uni à un alkali volatil 
animal ; mais je n’ai la dcfTiis que de Amples conjcdtures . 

N. 10 XXXIX. Nom. Noir tirant fur le gris ; de Santa Ma • 
r/a del Bofco . • 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflant , cou- 
leur noire mélangée de parties grifâtres . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de corps animaux de la Na- 
ture de celle des numéros 36. & j 7. mélangée avec une autre 
diiTolution de corps animaux dans l’état de chaux . 

N. 10 XL. Nom. Blanchâtre , avec taches jaunes ; de Ri- 
fachino . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment médiocrement puiflant , 
fond blanchâtre , taches jaunes . 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de corps animaux dans l’état 
de chaux , dans le fein de laquelle s ert formé un nombre in- 
fini de dépôts fécondaircs de diflolution de moellon jaune , 
dont le voifinnage a de diftancc en diflance falli la teinte-» 
principale . 

N. 10 XLI. Nom. Verdâtre , couleur verd de pomme ; de Bi- 
fachino . 

Qualités. Grain allés fin. Ciment médiocrement puif- 
fant, couleur verte tendre . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimcnteé par l’acide ma- 
rin uni à l’acide vitriolique , colorée par une diflolution végé- 
tale à peine un peu fermentée , je croirai même qu’une dit 
fol ut ion de pirites cuivreufes n’a pas peu contribué à aviver 
la teinte naturelle de ce marbre , dont la nuance verte eft 
des plus amies de l’œil , & des plus agréables qu’on puifle voir 
nulle part . 

N. ro XLII. Nom. Obfcur; deBifacbino. 

Qualités , Grain mélangé , Ciment médiocre , couleur 
obfcure, . , 

... . Natif 
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Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de moellon jaune pourri , uni 
à une diflolution de corps animaux putréfiés fortement . 

N. t0 XLIII. Nom. Blanc laiteux ; de Bifacbino. 

Qualités . Grain allés fin , Ciment allés puiflant , couleur 
blanche , 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de corps animaux , réduite 
dans l’état farineux de la calcination naturelle . Le taâ on« 
ftueux des particules compofantes de ce marbre provient de 
la préfcncc d’un alkali animal allés abondant dans cette fub* 
llance . 

N.‘° XLIV. Nom. Rouge , avec taches grifes ; délia Rocca-t 
delli Parmi . » 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puilTant, couleur rou- 
ge dans le fond , taches grifes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un peu d’acide phofphorique , colorée par unej 
diflolution de moellon rouge dans la raafle de laquelle fe font 
formés d’autres dépôts de fécondé formation , de deux dilfo- 
lutions animales , dans l’état de chaux , & dans celui de la pu- 
tréfaction . 

N. 10 XLV. Nom, Jaune ; de Corleone . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment médiocrement puiflant; 
couleur Jaune. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une diflolution de moellon jaune tantôt dans, 
un très grand état de pureté , & tantôt mélangée d’un peu de 
moellon jaune pourri . -, 

N. r0 XLVI. Nom. Grifâtre ; de Corleone . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puilTant , couleur 
grilatre . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par le mélange de deux diflolutions animales dans 
l’état de chaux , & dans T état provennant d’ une forte fer- 
mentation » . c , • . . 

T 2 N.‘° XLVIL 
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N. ro XLVIL Nom. Marbre couleur de Lbair j de la plaine 
des Créa. 

Qualités . Grain allés fin , Ciment puiflànt , dans les 
parties faines 5 fond couleur de chair , rainages bleuâtres . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiblution très abondante de corps ani- 
maux dans l’état de chaux , dans la malle de laquelle a tranf- 
fudé une faible dilfolution de moellon rouge . Ce marbre a une 
particularité remarquable dans fon grain ; la configuration de 
fes particules falines eft fi régulière , qu’à la loupe ce marbre a 
tout l’air d’une cryftallifation quartzeufe. Les ramages bleuâtres 
qu’on voit dans ce marbre ne doivent cette couleur qu'a l’ap- 
parence , & au brifement des faifeeaux lumineux à travers les 
couches fupérieures de la pierre. Ce ne font que des cavités 
que l’air a pratiqué dans le fein du marbre , 8c où , avec le» 
tems , fc font formés de petits dépôts de difiblution animale 
putréfiée . L’art en à fçu tirer parti , en faifant de cette pier- 
re des Crucifix & des Eccc-homo, dans lefquels le talent 
de l’artifte étant aidé par la teinte naturelle de la pierre ti- 
rant fur la couleur de chair , & par ces veines , 8c par ces taches 
noires bleuâtres , prefente à l’œil de l’Amateur une image a fies 
naturelle d’un corps humain livide & meurtri de coups . C eft 
domage que cette pierre n’offre tout au plus qu’une longueur 
de 2 . palmes , au plus . 

N. r, XLVIII. Nom. Rouge ; de la plaine des Grecs . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment médiocrement puiflànt 
couleur rouge . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiblution de moellon rouge } avec fçoup- 
çon d’acide phofphorique . 

N.™ XLIX. Nom. Rouge pale ; de la plaine des Grecs . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment médiocre , couleur rou- 
ge pâle . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma» 
rin , colorée par une difiblution très faible de moellon rou- 
ge ; unie à une difiblution animale dans l’état de chaux . 

.. . ; . I ; N.” L 
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N.” L. Nom. Verdâtre ; de la plaine des Grecs . 

Qualités . Grain ailes fin , Ciment puiflant , couleur ver* 
dâtre . 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma« 
fin: colorée par une difiolution végétale peu fermentée . 

N.™ LI. Nom. Noir tirant fur le gris ; de la plaine des 
Grecs . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment faible , couleur noirca 
dans le fond , taches grifes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiolution de corps animaux putréfiés, 
& réduits dans l’état charboneux par la fermentation . Les ta- 
ches grifes proviennent d’un mélange , de cette difiolution » 
avec une autre auifi de corps animaux mais dans l'état do 
chaux . 

N.™ LII. Nom. Rouge , avec taches jaunes j de la plaine des 
Grecs . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment médiocre , couleur rou- 
ge , taches jaunes . : 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiolution de moellon rouge pour lo 
fond , & par une autre de moellon jaune pour les taches . 

N.” LUI. Nom. Jaune -, de la Plaine des Grecs . 

Qualités . Grain afsés fin , Ciment médiocrement puifiànt, 
couleur jaune tendre. 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acido 
marin , colorée par une difiolution de moellon jaune unio 
avec une autre difiolution de corps animaux dans l’état 
de chaux. 

N. r ’ LIV. Nom. Jaune & verd , de la Plaine des Grecs . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifiànt , fond jaune , 
taches vertes . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un peu d’alkali volatil , colorée par une difiolution^ 
de moellon jaune pour le fond , & par une difiolution végétale 
pour les taches j toutes les deux très peu fermentées . 

N. ro LV. 



f '5°# 

N. to LV. Nom. Verdâtre , avec taches blanches Ô 4 rouges, 
du fief de toccbio (a) . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment puiflfant , fond ver* 
dâtre , taches blanches & rouges . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une dilTolution végétale affaiblie dans fa teinte 
par fon mélange, avec une dilTolution de corps animaux dans l’état 
de chaux, qui, de diftancc en diftance,dans cette mafTc s’eft faite des 
dépôts particuliers de fécondé formation . Les taches rouges de 
ce marbre proviennent d’une dilTolution de moellon rouge mélée 
avec un peu de terre bollaire rouge , ce qui rend ces parties un 
peu refraâaircs, & non entièrement difîolubles au fîmple contaft 
de quelque acide . 

N. to LVI. Nom. Rougeâtre , avec taches & veines blanches , 
du fief de toccbio. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , Couleur rou- 
geâtre , taches & veines blanches . 

Nature. Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une dilTolution de rat ëllon rougc;les taches & les. 
veines blanches de ce marbre proviennent d’une dilTolution de 
corps animaux dans l’état de chaux. 

N. to LVII. Nom. Jaune , avec taches bleuâtres , du fief de_, 
l' occhio . 

Qualités. Grain mélangé, Ciment puiflant, fond jaune, 
taches bleuâtres . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilTolution de moellon jaune bien pure. 
Les taches bleuâtres proviennent comme nous l’avons déjà die 

ci-defluv 


(a) Oms nu Litographie Sicilienne j'avais annoncé les marbres défignés 
par les numéros 54. 55. & 5 6. pour être de Saint -Martin près de Ta- 
Itrme , nuis f ai appris après t impreffion de cet Ouvrage que f avais été in- 
duit en erreur , & comme il ne m’a point été poffible de corriger cette fau- 
te fur les exemplaires de ce premier Ouvrage déjà distribués , fai pris /e_j 
parti d'y fippléer dans une note c'y f ointe . Ces trois cfpéces de marbres 
viennent du fief de toccbio , à deux Miles de Saint - Martin -, ce fief appar- 
tient à f Ordre de Maltbe . 
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ci-deffus du mélange d’une diffolution de corps animaux dans 
l’état de chaux, avec quelques particules d’une diilolution éga- 
lement animale , mais dans l’état charboncux . Si ce n’était qu’un 
/impie mélange, le réfultat de cette opération ferait une couleur 
grifc ; mais les particules noires fe trouvant en premier lieu en 
plus petite quantité , en fécond lieu étant recouvertes d’uno 
couche blanche , offrent à l’œil une teinte bleuâtre . Cela cft fi 
vrai que j’ai remarqué dans plufieurs morceaux de ce mar- 
bre, rompus par accident tout d’un coup, & fans aucun frotte- 
ment , des traces des particules noires entièrement féparées des 
blanches . 

N.'° LVIII. Nom. Brèche grife & blanche à grandes taches-, 
du Territoire de Gallo . > 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puilïànt , Couleur 
mélangée de gris & de blanc en grandes taches féparées. 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un peu d’alkali animal, colorée par une double diffo- 
lution de corps animaux dans l'état de chaux, & dans létae 
charboncux . Il y à deux obfcrvations à faire au fujet de ccj 
marbre ; la prémicre que la diffolution dans l’état de chaux fe 
trouve pure dans les taches blanches , au lieu que la diffolution 
charboneufe s’y voit toujours affaiblie confidérablement cru 
teinte par la furabondance de la première . La fécondé , c’eft 
que ces deux diffolutions , l’une dans l’état de pureté , l’autre 
affaiblie en teinte, font de deux formations différentes , com» 
me cela arrive dans routes les brèches , ou une nature vient fe 
loger au fein de l’aurre , foit par accident , foit par infiltration^ 
fuccéifivc , foit par corruption intérieure &c. A l’exa&itude des 
limites des couleurs différentes on peut juger du tems dans le- 
quel le fécond dépôt a été admis au fein du premier . Les teitH 
tes mourantes défignent une humidité encore forte dans la fub» 
fiance première, les teintes vives, un commencement ,de déifi- 
cation ; une teinte tranchante de part & d’autre , une ficcité 
parfaite . 

N. ro LIX. Nom. Gris , avec taches noires , de Gallo. 

Qualités . Grain mélangé, Ciment puilïànt, Couleur gri- 
fe, dans le fond, taches noires - 

,••• . Na~ 
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Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée dans le fond par une mélange de diflolution do 
corps animaux dans l’état de chaux, avec une autre diflolution., 
de corps animaux dans l’état charboneux . Mais il parait cepen- 
dant que la dernicre a dû être de beaucoup furabondante à lo 
première , vû que non feulement le fond gris eft allés obfcur , 
mais encore les taches noires font en très grandes quantité, & ont 
une teinte bien noire . J’ai crû apperccvoir dans ce marbre quel- 
que fçoupcon d’alkali animal. 

N. ro LX. Nom. Brèche à taches couleur de chair nuancée tris 
faiblement , de Gallo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment faible , Couleur do 
chair mais très faible . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , mais très délaïé , colorée par une diflolution de corps ani- 
maux dans l’état de chaux , dans la mafle de laquelle une dif- 
folution très faible de moellon rouge a tranfludée, & n'ayant 
point allés de corps pour fuivre fa marche & former par confc- 
quent des veines ou des ramages , elle s’eft perdué dans la mafle 
première & l’a légèrement nuancée. 

N.‘° LXI. Nom. Brèche couleur de Calcédoine , avec taches & 
veines blanches J aies . On appelle pour l'ordinaire ce marbre en Sici- 
lien , Pedichiufa , de Gallo . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment très puiflànt par in- 
tervalle &très faible dans certains endroits, couleur blanche ti- 
rant fur la Calcédoine , dans le fond , veines & taches blanches 
fâles . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée dans le fond par une diflolution de corps animaux 
dans l’état de chaux , condenfée avec le mélange d’un peu do 
fluide agatifant,ce qui donne à la mafle un air de produit tenant 
à la terre Vitrifiable . Cette fubftancc n’en eft pas tout à fait 
cependant. Elle aflimilc plutôt à ceux de la terre Refraélaire , & 
je l’aurai claflèe dans le Chapitre qui traite de fes produits , fi 
les veines & les taches blanches de ce marbre n 'étaient tout à 
fait calcaires , & ne devaient leur origine à une diflolution de 
corps animaux dans l’état de chaux . 

N.~ LXII. 
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N.” LXII. Nom. Noir tirant fur le gris , avec veina blanche /, 
de Gallo , 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puilfant , couleur 
noire grifiltrc , veines blanches . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une di Ablution de corps animaux , dans l’état 
charboneux un peu affaiblie en teinte par fon mélange avec 
une autre ^üflolution de corps animaux dans l’état de chaux , 
qui dans le voifînage 6c même dans le corps du marbre a formé 
des veines blanches . 

N. r *LXIII. Nom. Brèche grife , avec veines jaunes , & taches 
couleur de Calcédoine , de Gallo . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment ailés puiilànt , cou- 
leur grife dans le fond , veines jaunes , taches couleur de Cal- 
cédoine . ’ 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diiTolution de corps animaux dans l’état 
de chaux unie à une autre diiTolution de corps animaux , dans 
l’etat charboneux 1 les veines jaunes proviennent des infiltra- 
tions d’une diiTolution de moellon jaune . Ht les taches de la_> 
condenfation d’un peu de fluide agatifant avec la difTolurioru 
de corps animaux, dans l’état de chaux. Les parties qui compo- 
fent ces taches font de nature Refraélaire . 

N. to LXIV. Nom. Brèche à taches noires , de Gallo . 

Qualités . Ce marbre eft le même que le précédent ex- 
cepté que dans celui-ci le fond cil blanc , & les acceiToires font 
noires . 

Nature . Elle eft à peuprès la même que celle du numé- 
ro 6 1 . mais en raifon inverfe . 

N.™ LXV. Nom. Brèche à fond rouge foncé , avec taches jam 
nés & blanches files , de Taormina . 

Qualités . Grain fin mélangé , Ciment très puiiTant ■ cou- 
leur rouge foncée , dans le fond, taches jaunes & blanches. 

Nature . Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide vitriolique , colorée par un mélange de diilblu* 
tion de moellon rouge, avec de la terre argilleufc bollaire , co 
qui rend ce marbre un peu refraéiaire . Les taches jaunes pro- 

V vien- 
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Viennent d’une diflolution de corps animaux dans f état do 
chaux . 

N. t0 LXVI. Nom. Changeant, à nuances lilas , de Taormina . 

Qualités . Grain fin , Ciment faible , couleur changeante 
mêlée de lilas & de blanc . 

. . Nature . Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 

rin , colorée par un mélange de diflolution de corps animaux 
dans I’ét4t de chaux , qui fait le fond de ce marbre^ avec deux 
autres dilfolucions., une de moellon rouge , l’autre de corps ani- 
maux dans l’état charboncux . Il parait que ce mélange s’eft 
fait par l’infiltration des deux dernières diflôlutions . 

N.^LXVII. Nom. Marbre ordinaire , de Taorinina . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflànt , fond 
rouge, veinages blancs mêlés -de filamens de cryftali dation de 
fluide agatifant. 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni au fluide agatifant ; colorée par une diflolution de moël» 
Ion rouge, unie à une autre de corps animaux dans l’état do 
chaux. Ces mélange rend cette pierre un peu refradairc. 

N. ro LXVIIL Nom. Ordinaire , à petites taches , de Trapani , 

Les Qualités, & la Nature de ce marbre font à peu près les 
mêmes que celles du précédent; cette fubftance ne diffère de 
l’autre que pareeque fes taches blanches font un peu plus pe- 
tites ; & que les filamens produits par le fluide agatifant font 
moins nombreux , & plus petits . Ce qui rend ce marbre ua. 
peu moins refradairc que le precedent . 

N/° LXIX. Nom. Verdâtre , du fleuve de Cefalu . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment puiflant , couleur ver- 
dâtre . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un alkali fixe très faible , colorée par une dilfolution 
végétale peu fermentée, & affaiblie dans fa teinte par fon union 
avec un peu de diflolution de corps animaux dans l’état de chaux. 

N. ro LXX. Nom. Verdâtre, avec veines blanches, de fleuve 
de Cefalu . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment puiflant , fond verdâtre, 
uches blanches. 

. Natu~ 
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Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution végétale peu fermentée unie 
comme celle du marbre précédent à un peu de diflolution de 
corps animaux dans l’etat de chaux ; avec la feule différence.» 
que dans celui-cy cette dernière diflolution fe trouvant fou- 
vent dans fon état de pureté a fait des taches ou des dépôts 
féparés . 

N.t° LXXL Nom. Blanc Jale , avec taches obfcures , du fleuve 
de Bechivelle . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment faible , fond blanc 
fâle , taches obfcures . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par l’union de deux diflolutions l’une provenante 
des corps animaux dans l’érat de chaux , l'autre de la fermenta- 
tion des particules compofantes de la roche argilleufe pourrie. 
Cette dernicre fe trouvant en furabondance non feulement a 
formé des dépôts feparés , mais a encore teint les dépôts formés 
par la première , & a donné au fond de ce marbre une nuance 
blanche jaunâtre . Ce marbre à caufc de l’abondance des parti- 
cules argillcufcs mêlées avec les Calcaires ferait de la clafle des 
marbres refraétaires . 

. N, ro LXXII. Nom. Verd à petites veines blanches , &■ petites 
taches fanguincs , du fleuve de Saint-Carlo pris de Ter mini. 

Qualités . Grain a (les fin , Ciment puiflint , fond verd 
veines blanches, petites taches fanguines . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflolution végétale peu fermentée , les 
veines blanches proviennent d’une infiltration de diflolution de 
corps animaux dans l’état de chaux ; & les taches fanguines pa- 
raiflent devoir leur origine à une teinture d’Or de Caflius , mais 
n’ayant à cet égard obtenu aucun réfultat certain, je ne puis 
donner cela que comme une fimplc conjecture. 

N. ro LXXIII. Nom. Verd à grojfes veines blanches , avec ta- 
ches vertes foncées & petits points , de couleur de fang . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment allés puiflànt , fond 
verd , veines blanches , petits points couleur de fang . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
» Va rin 
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ri n &un peu d’alkali fixe, colorée par une diiTolution végétalcj 
peu fermentée . Les veines blanches font dues à une tran (fu da- 
tion d’une diiTolution de corps animaux dans l’état de chaux . 
Les petits points fanguins, fuivant toute apparence , font de hu 
Nature de ceux que produits la teinture d’Or de Caffius , mais 
j’ai à leur égard aufli peu de certitude qu’l l’Egard des premiers. 
Ce qu’il y a de fur , c’eft que les parties Compofantcs des ta- 
ches fanguignes du numéro 7 1 . & les points fangaius de celui-cy 
font refraâaires . 

N.” LXXIV. Nom. Héliotrope Sicilien , du Duché de la-. 
Ver dur a . 

Qualité i . Grain ailés fin , Ciment puiifant, fond verd fon- 
cé, petits points & taches jaunes obfcures. 

Nature < Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin & un peu d’alkali fixe, colorée par une diiTolution végétale» 
très fermentée , dans le fein de la quelle une diiTolution de ro- 
che pourrie a formée des infiltrations , & des dépôts féparés . 
Il ne faut point confondre ce marbre nomme Héliotrope, à cau- 
fe de fa rciTcmblance avec une autre fubftance de ce nom , qui 
eft le vrai Héliotrope , dont nous traiterons dans le chapitre des 
produits tenans à la terre Rcfraéiaire . 

N.” LXXV. Nom. Marbre ondé de verd clair jaunâtre , 
& de verd foncé , du fleuve de Saint-Calegero près de Sciacca . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment puiiTant , fond on- 
dé de verd clair jaunâtre, ramages verds foncés. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par le mélange de deux diiTolutions , Tune végétale 
très peu fermentée , & l’autre foumife à une fermentation vio- 
lente . Dans la première a infiltrée une autre diiTolution de ro- 
che pourrie , & dans la fécondé on apperçoit une légère admif- 
fion de diiTolution de corps animaux dans l’état charboneux . 

N. ro LXXVI. Nom. Gris blanchâtre , approchant de la BardiUe 
de Gènes ; de Sciacca . 

Qualités . Grain ailes fin. Ciment puiiTant, couleur mé- 
langée de gris , & de blanc . 

Nature . Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par la diiTolution de corps animaux dans l’état de 

♦ chaux 
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chaux mélangée avec la dilfolution de corps animaux dans 1 état 
charbon eux à parties égales , à ce qu’il parait . 

N. t0 LXXVII. Nom. Ordinaire 5 de Bilemi . 

Qualité t . Grain mélangé , Ciment puiflant , fond gris , 
taches foncées , & blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acido 
marin , colorée par le mélange d’une dilfolution de corps ani- 
maux dans l’état de chaux , avec une dilfolution de corps ani- 
maux dans l’état charboncux , les taches foncées proviennent 
d’une infiltration de dilTolution de roche pourrie mélée légère- 
ment avec la dilfolution de corps animaux dans l’état de chaux 
qui,de diftance en diftance, a formé des dépôts féparés dans fon 
état de pureté naturelle . 

N. r0 LXXVIII. Nom. Marbre couleur de tabac dEfpagne clair] 
de Caftellacsh , audejfut de Mont-real . 

Qualités. Grain allés fin, Ciment puilfant , couleur de ta- 
bac , fond jaunâtre . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilfolution de roche pourrie mélangée avec 
n ne dilfolution de corps animaux dans l’état de chaux, & une 
autre dilfolution de corps animaux dans l’état charboncux, 
avec fur abondance cependant de dilTolution de roche pourrie . 

N. to LXX 1 X. Nom. Fond gris , à taches ob/cures , & à vei- 
nes faunes ; de Bilemi . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puifiànt , fond gris , 
taches obfcures , grandes veines jaunes . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilfolution de corps animaux dans l’état 
de chaux , mélangée avec une autre dilfolution de corps ani- 
maux dans l’état charboncux . Les taches obfcures de ce mar- 
bre proviennent d’une dillolution de roche pourrie renforcée en 
teinte par fon union avec quelques particules de dilfolution de 
corps animaux dans l’état charboneux . Les veines jaunes vien- 
nent d’une infiltration très abondante de dilfolution de moellon 
jaune . 

N. to LXXX. Nom. Brèche claire à refiéts ; de Cajlellaccio . 

Qualités. Grain très fin. Ciment puilfant , couleur mé- 
langée de différentes nuances. Na- 





Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par un mélange de différentes diffoludons réunies 
cnfemblc , toutes Calcaires , cepedant ce font celles des corps 
animaux dans l’état de chaux , & celles de moellon rouge avec 
un peu de difTolution de corps animaux dans l’état charbo- 
neux qui dominent le plus . Ce mélange produit une nuanco 
très belle , & le grain falin du marbre étant à facettes aflès 
plattes , dans l’état de fa cryftallifation naturelle prefente à l'œil 
des iris très agréables . 

N. re LXXXI. Nom. Brèche obfcure ; de Cajlellaccio . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment puiffant, couleur obfcu- 
re dans le fond , taches plus claires . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une difiblution de roche pourrie dont la_> 
teinte a été affaiblie dans les taches par l’union de cette di£ 
folution avec une autre de corps animaux dans l’état do 
chaux . 

N.™ LXXXII. Nom. Brèche bâtarde à grains de Silex , des 
environs de Palerme . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment puiflant , fond obfcur 
tirant fur le noir , grains de Silex détachés . 

Nature. Baze de terre Calciire, cimentée par l’acide ma* 
rin , & un peu d’acide vitriolique , colorée par une diflolution 
de roche pourrie mêlée à parties égales avec une difiblution 
de corps animaux dans l’état charboneux . Les grains de Silex 
font des fragmens d’une roche filiceufe, par confèquenr re- 
fra&aire , étant de la nature des Silex crétacés , que le hazard 
aura introduit & logé dans le fein de cette mafle apparem- 
ment avant fa condenfation . 

N. to LXXXIII. Nom. Brèche jaune à grains plus clairs Jtli - 
ceux ; dcTrapani. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiffant couleur jaune , 
grains filiccux tranfparent. 

Nature . Baze de terre Calcaire, cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une difiblution de moellon jaune ; dans le 
fein de la maflè de ce marbre flottent des particules filiceu- 
fes tranfparcntcs , également placées par le hazard commo 

celles 


Digitized by Google 


% # 

celles du numéro precedent , mais de la nature des lilex Vi- 
trifiablcs . 

N.™ LXXXIV. Nom. Brèche grife ; des environs de’i Coüi 

Qualités . Grain fin mais mélangé , Ciment puiflant , cou- 
leur grife à nuances . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de corps animaux dans l’état de 
chaux unie à une diflblution de corps animaux dans l'état 
charboneux . Les différentes combinaifons des mélanges dea 
ces deux diflolutions ont produit les diverfités qui ont fait 
donner le nom de brèche à ce marbre . 

N. In LXXXV. Nom. Brèche Grife à petits grains , efpèce de 
Budingston à une feule couleur & à trois nuances . 

Qualités . Grain très mélangé mais fin , Ciment puiflant, 
couleur grife dans le fond , à petits grains blanchâtres , & trois 
nuances faibles dans la maffe -, une jaune , une obfcure , & une 
noire. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, colorée par une diflblution de corps animaux dans l’état 
de chaux mêlée avec une diflblution de corps animaux dans 
l’état charboneux . Les grains blanchâtres font des grumaux 
formés dans le moment de la condcnfation par une déification 
non égale des dépôts de la diflblution de corps animaux dans 
l’état de chaux . Les trois nuances proviennent des dépôts 
formés féparement par trois fubftances différentes , par la di£ 
folution du moellon jaune , pour les taches jaunes , par la diflb- 
lution de roche pourrie, pour les taches obfcures . & par une 
diflblution de corps animaux dans l’état charboneux, pour les 
taches noires . Ce marbre eft très beau , dommage qu il fois 
fi rare? 

N. TO LXXXVI. Nom. Brèche grife foncée à veines blanches , 
autre efpèce de Pudingston , des Environs de i Colli. 

Qualités . Grain mélangé , Ciment puiflant , fond gris , 
veines blanches . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une diflblution de corps animaux dans l’état 
de chaux unie à une autre dilfolution de corps animaux dans 
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l’état charboncux . La furabondance de la première diflolu- 
tion non feulement modifie l’a&ion de la fécondé , en rendant 
le fond d’ une couleur grife claire très belle , mais encoro 
par des infiltrations confidérables dans le corps de la malle 
y a formé de grolfes veines blanches . L’irrégularité de la_> 
condcnfation forme dans ce marbre les memes accidens que 
dans celui du numéro 83. 

N." LXXXVII. Nom. Verd clair , avec taches vertes plus fon- 
cées ; de Salonicbi. 

Qualités . Grain allés fin , Ciment puilTant , fond verd 
clair, taches vertes foncées. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , colorée par une dilfolution végétale un peu affaiblie dans 
b teinte par fon mélange avec un peu de dilfolution de corps 
animaux dans l’état de chaux ; les taches vertes foncées pro. 
viennent de la même dillblution végétale mais pure & un peu 
fermentée . 

N. to LXXXVIII. Nom. Blanc foie, avec taches & lignes noires ) 
du Térritoire de tAlia . 

Qualités. Grain très mélangé , Ciment aflès puilTant , fond 
blanc lâlc, lignes noires. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l'acide ma- 
rin , colorée par une légère tranlTudation de dilfolution de ro- 
che pourrie dans un dépôt confidérable de dilfolution de corps 
animaux dans l'état de chaux qui fait b Baze de ce mar- 
bre, les lignes noires font produites par une infiltration de 
dilfolution de corps animaux dans l’état charboncux . 

N. to LXXXIX. Nom. Marbre nuancé de rouge , avec </«_< 
grandes taches couleur de Calcédoine , du fleuve de Ni/h . 

Qualités . Grain très mélangé , Ciment puilTant , fond 
à plulîeurs nuances rouges , taches de Calcédoine . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par facide ma- 
rin , colorée par une dillblution de moellon rouge modifiée 
dans fes teintes par fon mélange avec deux autres diflblutions 
que l'œil a peine à reconnaître , mais dont les toucheaux chi- 
miques garantilfent la prefcnce . L’une cft celle du moéllorL. 
jaune , & l'autre celle de la roche pourrie . Les taches couleur 
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de Calcédoine provenant d’un dépôt de fluide agatifant com- 
biné avec quelques particules de diflolution de corps animaux 
dans l'état de chaux . Ce qui rend ces parties rcffra&aircs , 
tout le refte étant abfolumcnt Calcaire . 

CLASSE V. 

Des Albâtres . 

La fubftance connue fous le nom d’Albâtre n’a point la 
dureté , ni la force du ciment qui lie les parties cotnpofantcs 
du marbre, mais en revanche fes particules font plus fines, 
plus compa&es , plus liftes , & plus brillantes . Sa mafle eft 
tendre & eft fufceptiblc d’un beau poli . On a crû jufqu’ à pre- 
fent que l’albâtre ne fe formait qu’en ftala&ites , mais quoi 
qu’il foit d'une nature à peu prés la même , il varie dans fes dé- 
pôts i tantôt on en voit en pains de fucrc pendans & attachés 
à la voûte d’une grotte , tantôt il s’en rencontre en fauts , tan- 
tôt en rognons , & tantôt en couches comme le marbre . L’Al- 
bâtre eft d’ordinaire de couleur blanche ; mais ladmitfion de 
différentes diflblutions colore bien fouvent cette matière , quel- 
quefois en plein , & quelquefois en ramages ; Suivant que le 
fluide colorifant détrempc,ou bien pénétre feulement la fubftan- 
ce . Quoique les albâtres de Sicile n'ont point le prix de ceux de 
l’Orient, ils n’en font pas moins admirables à caufc de leur varié- 
té, & de la beauté de la plupart des cfpéces; voici les principales. 

• N. co I. Nom. Albâtre blanc à grains falins , de Trapani . ’ 

Qualités . Grain très fin , Ciment faible , couleur blan- 
che . grain fembiable à celui du beau marbre de Carrare . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphorique , colorée par une diflolution de 
corps animaux dans l’état de chaux finguliércmcnt atténuée, 
par la tranfludation au travers d’une pierre quelconque , com- 
me au travers d’un tamis ; enfuite cryftallifée régulièrement 
à raïons ou à petites facettes, plus épaiffes que les lames mica- 
cées ou talqueufcs , mais aufli brillantes . 

N.™ II. Nom. Blanc Jiîle , de 'Trapani . 

Qualités. Grain mélangé. Ciment faible, couleur blan- 
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chc file , grain falin mais moins brillant que celai de l’albâ- 
tre precedent . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, uni à l’acide phofphoriquc , colorée comme celle de l’ef- 
péce précédente , avec la feule différence que dans la maflo 
de cet albâtre cy, encore avant fa condcnfation a tranffudé dans 
le corps du dépôt une difTolution de roche pourrie qui a fali 
la pureté de la teinte blanche naturelle , & parconfequcnt 
a terni l’éclat des facettes du grain de cette fubftancc . 

N.'° III. Nom. Ob/cur , veiné de jaune & brun , du territoire 
de Saguna . 

Qualités . Grain a fies fin , Ciment faible , couleur obfcu* 
re , veines jaunes & brunes . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin, uni à l’acide phofphorique, colorée par une difTolution de 
roche pourrie . Les veines jaunes proviennent de l’ infiltration 
d’une difTolution de moellon jaune , & les brunes d’un mélan- 
ge de la difTolution de roche pourrie avec un peu de diflôlu* 
tion de corps animaux dans l’état charboneux . 

N.'°IV. Nom. Ondé de rouge vif , avec veines jaunes & li- 
gnes couleur de fang ; des environs de Mont -Real . 

Qualités . Grain très fin , Ciment faible , fond rouge , vei- 
nes jannes, lignes couleur de fang. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphorique, colorée par une difTolution, 
bollaire très ferrugineufe , les veines jaunes de cet albâtrea 
doivent leur origine à une difTolution de moellon jaune , les 
veines fanguines font un produit de la difTolution ferrugineufe 
bollaire de la baze ; mais leur teinte eft plus avivée par l’extrê- 
me fineffe des parties compofanres leur fubftancc . 

N. ro V. Nom, Veiné de jaune clair & de blanc Jâle ; du ter- 
ritoire de Caputo . 

Qualités . Grain mélangé , Ciment faible > couleur mélan- 
gée de jaune & de blanc fâle . 

Nature. Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide marin 
uni à l’acide phofphorique , colorée par une difTolution de corps 
animaux dans l’état de chaux , mélangée avec une autre dif- 
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folution de moellon jaune . Ce mélange n'a point été fait en- 
femble , mais à divers teins , ce qu’on voit aifémcnt aux cou» 
ches que forment les deux teintes . 

N. t0 VI. Nom. A Veines étroites jaunes foncées , & d'autres 
noires & obfcures -, du Mont Pellegrino . 

Qualités. Grain ailes fin , Ciment faible, couleur mé- 
langée de veines jaunes foncées, & obfcures. 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par facidc ma- 
rin uni à un acide phofphorique , colorée par le mélange de 
plufieurs dilfolutions unies enfcmble en différons tems ; on 
y diftingue principalement celle de moellon jaune un peu fer- 
mentée ; celle des corps animaux dans l’état charboncux ; de 
celle de Roche pourrie . 

N. 1 » VIL Nom. Obfcur à taches jaunes & veines blanches , 
du Mont Pellegrino . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment faible , couleur mélan- 
gée de taches jaunes de de veines blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide Phofphorique , colorée par un mélange de 
dilfolution de moellon jaune, & par celle des corps animaux dans 
l’état de chaux ; cependant avec une furabondance marquée 
de la fécondé . 

N. I0 VIIL Nom. Ondé de jaune & de blanc ; du Mont Pel- 
legrino . i 

Qualités . Grain allés fin mais mélangé , Ornent un peu 
plus puillant que celui des cfpéces précédentes , couleur mélée 
d’ondes jaunes & blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acidia 
marin uni à l’acide phofphorique, colorée parles mêmes deux 
dilïolutions qui ont influées fur la teinte de l’efpécc précé- 
dente . La feule différence qu’on peut obfcrvcr entre ces deux 
albâtres , c’eft que dans celui cy les deux diffolutions fe trou- 
vent à peu près en quantité égale , & que leurs dépôts fe 
font trouvés unis dans un état de condenfation imparfaite que 
l’on reconnaît ailéraent aux ondes. : 

N. ro IX. Nom. Blanc fdie , avec lignes rouges & jaunes , du 
Mont Pellegrino. 
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Digiiized by Google 



0 Itf 4 0 


Qualités. Grain mélangé. Ciment faible, couleur blan- 
che file, veines rouges & jaunes. 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à un acide phofphorique un peu faible, colorée par une 
diflolution de corps animaux dans l’état de chaux mais un peu 
fermenté ; les lignes rouges proviennent d'une infiltration., 
d’une diflolution de moellon rouge , ainfi que les jaunes doivent 
leur origine à celle du moellon jaune , 

* N. t0 X. Nom. Jaune clair-, avec lignes rouges, & d’autres 
•bfeures ; du Mont Pellegrino . 

Qualités. Grain mélangé, maisafles fin en général, ci- 
ment un peu plus puiflànt , couleur jaune claire , veines rou- 
ges & obfcurcs . 

Nature . Bâzc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à un acide phofphorique plus fort que celui de l’ef- 
pécc précédente , colorée par une diflolution de moellon jau- 
ne très délaiée , & affaiblie dans la teinte par fon mélange 
avec un peu de diflolution de corps animaux dans l’état de 
chaux . Les veines rouges font l’effet d’une infiltration de diflo- 
lution de moellon Rouge , & les obfcurcs de celle de roche 
pourrie . 

N. ro XII. Nom. Albâtre couleur de chair ; de Trapani . 

Qualités . Grain très mélangé , ciment faible , couleur 
tirant fur la couleur de chair , taches bleuâtres . 

Nature . Cet albâtre a la même couleur , les mêmes ta- 
ches , & les mêmes ramages que le marbre couleur de chair de 
la plaine des Grecs décrit au numéro 4 6. il n’en diffère que 
par les qualités conftituantes qui diverfifient les marbres des 
albâtres : comme il cft plus velouté dans fon poli , que le mar- 
bre de cette efpéce , les Artiftes le préfèrent dans l’ufage des 
Crucifix , des Ecce-Homo ôte. Les dépôts de cet albâtre ne 
paflènt guerres en étendue la longueur des couches du mar- 
bre de cette efpéce . La plus grand bloc , que j’en ai vu ne 
partait point deux palmes & demie . 

N. ro XIL Nom. Albâtre veiné de brun à fond jaune clair > 
de Maltbe . 

Qualités . Grain afles égal, ciment faible, fond jaune clair , 
veines brunes . Natu- 
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Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide phofphoriquc , colorée par une diflblution de 
moellon jaune très commun à Malthe , les taches brunes pa- 
raiflcnt au premier coup d'œil provenir d’une diflblution de 
roche pourrie , mais elles doivent en effet leur ori gine à une 4 
diflblution de corps animaux dans un état de chaux très fer- 
mentée^ mélangée avec une diflblution de corps animaux dans 
l état charboneux . 

N. ro XIII. Nom. Jaune clair , à petites taches blanches ; de 
Malthe . 

Qualités . Grain aflès fin , Ciment faible , couleur jaune 
claire , taches blanches . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphoriquc. colorée par une diflblution 
de moellon jaune . Les taches blanches fout un produit des 
dépôts féparés formés par une diflblution de corps animaux 
dans l’état de chaux . 

N. ro XIV. Nom. Jaune couleur de citron , en forme de congél- 
ation , de Malthe . 

Qualités. Grain aflés fin, ciment très faible, couleur jau- 
ne de citron , tiflu écaillé en forme de congélation . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni i l’acide phofphorique : Colorée par une diflblution-. 
ferrugineufe très délayée & très mélangée avec celle des corps 
animaux dans l’état de chaux . Les plus célébrés Naturalifles 
ont crû pouvoir rendre raifon de la formation des panaches 
qui embellifenr la plupart des Albâtres Orientaux ; en difant 
que c’était au moïen des gouttes colorées tombantes par des 
routes féparées fur un fluide demi condcnfé que naiflaïent ces 
yeux, ces cercles, ces ondes qui captivent nos fuffrages dans 
ces fortes de fubftances . Mais perfonne encore , au moins 
que je le fâche , n’a expliqué le phénomène des écailles , qui 
fcmblent être une des qualités caraétériftiques du tiflu des al- 
bâtres . Ne pourrait on pas l’attribuer à la faiblefle du ciment 
qui lie les parties compofantes de cette fubftance ; & furtout 
à la double propriété de la terre Calcaire d’abforbcr une hu- 
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inidité quelconque avec avidité , & à la lâcher auflî facile- 
ment quelle s’en empare . A&ion qui produit naturellement 
un defîéchement trop violent , & fait éclater facilement une 
fubftance devenue aride, par l'abfence du glutten néceflaire 
*. à la liaifon réciproque des particules conltiruantes un tout 
quelconque . Ce Phénomène me rappelle un autre non moinf 
intéreflânr , dont l’explication peut à peu prés s'étaler des mê- 
mes principes . Dans le Palais Borghéfe , à Rome, on fait voir 
un morceau de marbre blanc à peu près de 3. pieds de lon- 
gueur, fur un pied de largeur, & un pouce & demie d’epatfleur, 
auquel on donne le nom d’élaftique, parce qu’il plie & fc re- 
drefle du moment que la preflîon cclTc . Beaucoup de Natura- 
lises ont cherchés à rendre raifon de cette propriété fingu- 
liérc , mais aucun d’eux, à ce qu’il me femblc, n’a donné encore 
la folution de ce problème . M.' l’Abbé de Sauvages qui l’a exa- 
miné le premier , fuivant le rapport de M. r de la Lande ; ju- 
gea que , c’était un marbre qui par fan antiquité , & par 
l’ effet de l’air avait perdu la partie glutineufe & Jiche qui s'op- 
pofait au déplacement des parties . Mais le célèbre Aftronome Lit- 
térateur me pardonnera fi je combats une opinion qu’il a ado- 
ptée , ou qu’ il a bien voulu rapporter fimplemcnt . 

I. Le contaâ immédiat de l’air définit les parties du mar- 
bre , cela n’cft que trop vrai , mais il ne lui fait point perdre 
fa matière glutineufe . 

II. J’ignore qu’cft-ce qu'une partie Jecbe qui s’ oppofe au de- 
placement des parties . Si c’cft le ciment des parties compofan- 
tes qu’on a voulu défigner , c’cft encore vrai . Mais on mo 
permettra d’obfcrver que l’air par lui même ne peut point 
opérer cette diflolution ; ce n’eft qu’en fervant de dilfolvant 
à l’eau qu’il agit fur une matière Calcaire naturellement por- 
tée à abforber une humidité quelconque prefentée itnédia- 
tement à Tes pores . 

Je conclus de là , que le fcul coudât de l’air n’aurait 
point pû opérer ce changement, vû que l’eau à la quelle il fert 
de diftblvant ne fe trouve jamais dans une quantité futfifanre 
pour pénétrer bien avant dans le corps d’une mafle un peu 
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épaifTe ( 4 ) il faut donc que ce bloc ait été expofé à l’a&iorL. 
lente mais progrcflîve d’une eau ftagnante dans quelque bas 
fond . Ce liquide , petit-à-petit , aura délayée la partie glu- 
tineufe du ciment , & en féparant les parties conftituantes , les 
aura réduites dans l’ état de friabilité , fi j’ofe le dire . Quant 
à fon élafticité , on devrait l’attribuer à un principe tout dif- 
ferent , fi c’était une vraie élafticité ; mais ce n’eft qu’une fle- 
xibilité provenue naturellement de l’affaibliflèment du tout , 8c 
du peu d’ union des parties , qui , feule conftitué la foliditê 
& la force d’un corps quelconque . 

Le conta# immédiat de l'air opère un autre phénomène 
fur les produits tenants à la terre Calcaire , il les réduit , 
à l’apparence , dans un état farineux par la défunion des par- 
ties compofantes les premières couches du bloc cxpofècs à fon 
a&ion . Par l’éxamen des colonnes de marbre réduites dans 
cet état , & leur comparaifon avec le marbre de la Gallerio 
Borghéfc, on peut aifément connaître la différence des princi- 
pes, ou plutôt des agens de ce nouvel état . 

Il y a eu des perfonnes , pour lcfquelles , tout ce qui 
fort de l’état ordinaire de la marche de la Nature , eft un effet de 
Volcans ; qui ont attribué l’état de ce marbre à un dcffeche- 
ment fubit des parties glutineufes de cette pierre , & à leur 
calcination par l’aâion du palfage de quelque lave fur ce bloc . 
Mais ce raifonnement ne peut pofer fur aucun fondement. 
Car fi cette pierre eut été de nature vitrifîable , le conta# 
d’un feu auffi violent en eut fait un morceau de verre ; de na- 
ture Calcaire , elle eut été entièrement réduite en chaux. Cet- 
te fubftance n’etant ni dans l’un , ni dans l’autre de ces états , 

il eft 


(a) Le morceau de marbre que f ai décrit cj deffus n’a fus été trouvé dont 
l'état dans lequel on le fait voir aujourd'hui . Ce n'cll que la 3 . partit d'une 
corniche antique découverte à Monte Dragone d Frafc.tti , en 1763 . qu'on faire-, 
pour en faire des tables . La pièce que Ion fait voir ordinairement aux Etran- 
gers efi U plus fléxibU de toutes , mais il ejl bon dobferver qu’une bonne partie 
de fa ftéxibilité provient d'une crevalji qui Je trouve précifcment à la motié 
de la table . J'ai expofé à loBion des acides un morceau de cette pierre , & 
lejfervefcence a été à peine finfible . Ce que je regarde comme une preuve rris 
forte de mon fentiment i ce fujef, cette pierre fi trouvant dans létal dt-e 
■la cbaux éteinte. 



il cft vifible que ce n’cft point cette caufe , qui a pû influer fur 
fa nouvelle métamorphofe , & je ne crois pas qu’on puiflè l’at- 
tribuer à une autre , qu a celle du contaû immédiat d’uncj 
eau ftagnante ; ainfi que je l’ai éxpliqué cy-ddfus . 

N. ro XV. Nom. Albâtre ondé de noir , de blanc , & d'obfcur, 
de Malthe . 

Qualités . Grain allés fin , Ciment faible , couleur à on- 
des noires , blanches & obfcurcs . 

Nature. Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à un alkali puiflant , & à l’acide phofphorique . Colorée 
par trois diflolutions unies enfemblc dans un état de demie 
condenfation . Celle des corps animaux dans lctat de chaux 
fc trouve cependant en furabondancc , & domine fur celle 
de roche pourrie , & fur celle des corps animaux dans l’état 
charboneux, qui font, à peu près , à quantités égales . 

N. m XVI. Nom. Albâtre jaune Clair , avec petites taches 
blanches , de Maltbe . 

Qualités . Grain fin , Ciment plus puiflant , couleur jaune 
claire , petites taches blanches . 

Nature . Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide phofphorique 5 colorée par une diflblurion fer- 
rugineufe abondante mais faible en couleur ; dans le fein de 
laquelle , déjà à demie condenfée , fe font formés de petits dé- 
pôts féparés de dilfolution de corps animaux dans l’état de 
chaux , 

CLASSE VI. 

Des Stala&ites , des Stalagmites , des Stéléchites , 

& des Oftéocolcs. 

Quoique h Sicile foit très arrofée d’eaux de différentes 
natures, les Stalaélites , les Stalagmites , 8c toutes les autres fub- 
ftances qui doivent leur origine à des dépôts formés par in- 
filtration ne font pas trop abondantes . Dans toute la Sicile 
il ne fc trouve pas une Grotte dans le goût de celle de la 
Balme en Dauphiné , de la Balme en Chablais , & de tant d’au- 
tres ainfi décorées . Cependant dans les fiflures des rochers , & 
dans de petites Grottes de peu d’apparence , on trouve les qua- 
lités fuivantes . N.™ I. 
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N. ro I. Nom. Stalactites blanches laiteufes , des environs dts 
Sainte Catherine . 

1 Qualités . Grain fin. Ciment ailes piaffant , couleur blan- 
che, couches excentriques, figure conique. 

Nature . Cryftallifation aqueo-terreufe à baze de terre Cal- 
caire, cimentée par une acide phofphoriquc très puiflant, colorée 
par la teinte naturelle de leur parties compofantes , qui provien- 
nent de la diflolution des corps animaux dans l'état de chaux. 

N . t0 II. Nom. Stalactites brimes des environs , de Sjracufe . 

Qualités . Grain mélangé , mais aises fin en général , ci- 
ment faible, couleur brune, figure conique, couches inégales. 

Nature ■ Cryftallifation aqueo-terreufe à baze de terre 
calcaire , cimentée par un acide phofphoriquc très faible , 
colorée par un diflolution de tuf calcaire un peu fermentée . 

La défeription de ces deux cfpéces peut fervir à la con- 
naiflànce de toutes les Stalactites de la Sicile . 

Les Stalagmites ne différent des Stalactites qu’en ce qu‘ 
elles ont leur accroiflancc en contre-haut , ou à l'opofite des 
Stalactites qui l’ont en contre-bas , c’eft-à-dirc, quelles font at- 
tachées aux parois , tandis que les Stalactites pendent de la voû- 
te . Quant au relie c’eft la même nature, elle cft même plus 
égale dans ce pays, qu’en Dauphiné , en Suilfe &c. ou la plu- 
part des ftalagmites font fleuries, ou à têtes de choux . 

- Les Stelecbytcs , ou incruftations Topheufes font très commit* 
nés en Sicile , mais comme elles n’offrent rien de remarquablo 
dans leurs variétés , je n’en décrirai qu’une pour faire connaîtra 
fa nature. • 

v y N . 10 III. Nom. Stelechyte brune jaunâtre de Centorbi . j 

Qualités. Grain mélangé , quoique fins Ciment faiblej ; 
couleur brune, figure ramifiée, couches inégales. * i 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide phof* 
phorique uni à un alkali fixe afsès puiflant.j colorée par une 
diflolution de roche pourrie. Ces incruftations fc font par juxta- 
pofition : Ces couches font autant de dépôts nouveaux étem» 
dus par une eau couréante für des plantes ,ou fur des brouflaiL 
les : le corps végétal fc décompofe avec le teins , & les couches 
pierreufes durcies avant cette décompolïtion relient avec Ia_» 

Y con- 
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configuration que ce corps leur a fait prendre dans le moment 
de la formation . 

L'oftéocolc que bien des Auteurs ont confondus avec la_. 
Stélechite, eft une incruftation toute différente , on en trouve 
particuliérement à la Trizza, & aux environs de laciRcale. 
C’eft une fubftance également calcaire , mais d’un grain iné- 
gal, fouvent même impur, les flots de la mer, eft les vagues 
des rivières chargées de cette di (Tolution l’apportent, & la dé- 
ponent fur la plage , & fur les rochers , dans un état d’ecume . 
Avec le tetns cette fubftance fc durcit, mais quoique dans le dc- 
féchcment les parties fc rapprochent , le tout pour l’ordinaire 
conferve une certaine porofité due aux bulles d’air qui fe font 
logées dans la maffe de la difTolution , encore dans un état de- 
mi liquide . Cela produit des configurations tout à fait parti- 
culières , & bien fouvent des ramifications qui font croire que 
ces incruftations ont été faites fur des corps végétaux ; c’eft là 
l’origine de l’erreur qui a fait confondre l’oftéocole avec la Src- 
lechyte . 

classe VIL 

r 4 

Des Lumachelles . 

L’on a bien longtems confondu cette fubftance avec Ica 
marbre Coquiller dont il eft tant de variétés en Allemagne , en 
Suiffc, en France &c. Le marbre coquiller , eft un marbro 
dans le fein duquel fe trouveront par hazard quelque coqnil- 
les , comme le marbre ammonite d’Akorf , ainfi nommé à caufc 
des cornes d’Ammon qu’on trouve dans fon tiffu ; comme la-> 
pierre de l’isle d’Oeland remplie d’Orthocèntcitcs ; comme le 
marbre de val d’Olioule nouvellement découvert près de Tou- 
lon &c. Au lieu que la Lamæhellc eft une pierre route com- 
pofée de coquilles, les mieux confervées font très apparentes à 
l’œil , & toutes celles que le frottement , ou la décompofition 
ont altérées , forment le corps même de la pierre . De cette efpê- 
ce font. 

N.*° I. Nom. lumacbelle %rife de Trapani . 

Qualité i . Grain inégal , Ciment fort , couleur grife , par- 
ties blanches. 

Nota- 
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Nature . Amas de coquilles , parmi iefquellcs abondent 
principalement les Entroques , les Belemnites , les Cames , & 
les Peignes . Depofées par la mer dans un endroit , par leur 
propre poids , elles fe font brifèes les unes les autres , & par la 
le font toùvées dans un plus grand rapprochement : Bientôt la 
difToIution de la plupart d’elles a rempli les interfticcs , & a 
formé les parties blanches qu’on obfcrve dans ces pierres . La 
fermentation opérant fur une grande partie de ces corps, a pro- 
duit une difToIution à peu près de la nature de celle que nous 
avons reconnu affimiler à l’état charboncux des corps animaux. 
Cette dififolution a filtré à travers la mafTc , & s’unifiant à la 
difTolution des corps animaux dans l'état de chaux, a formé cet- 
te teinte grife qui cft celle de cette pierre prefque en général i 
N.™ II. Nom. Lumachcllc grifdtre de Cefalu (a ) . 

Qualités . Grain inégal. Ciment afsès puiffant , couleur 
grife foncée , parties brunes . 

Nature . Amas de coquilles triturées comme celles qui 
compofent le tiflu de la Lumachcllc précédente , & colorées i 
peu près de même , avec la différence que dans celles cy on 
remarque quelques tâches brunes , que je crois provenir d’une 
diflolution de roche pourrie . i 

On voit encore en Sicile quelques autres Lumachelles en* 
tre-autres celles du mont Bilemi , mais je n’en parie point dans 
cet article , car elles fc confondent avec les marbres coquiilert, 
& comme la diftinéiion entre ces fubftanccs n’eft point afsès 
frappante , je m’en tiens à ce que j'en ai dit en parlaut des mar- 
bres de Bilemi . 

Y a CLAS- 


(a) Je n'ai pas pu voir à Cefalu les Carrières de cette Lumachelle , cet en - 
droit n’en foumiffant plus depuis un tems conftdérablc , mais ou voit encore _» 
À prefent dans i Eglife de l’Mkbaye de Saint - Mutin près de Talermt les dé » 
grcs du grand .Autel , & ceux par lefqucls on pajjè de la T^ef au Coeur, qui 
font faits de cette pierre , & qui zriennent de Cefalu , f divan t qu’on le peut voir 
dans les Rfg-flres de cette Maifon . Je tiens cette noue du R. T. Don Salva* 
tore de Blaji , /avant Béntdidin , & D’niBcur du Mùfeuru de cette Maifon , lit* 
térateur & 1/ituraliJle connu dans la République des Lettres par pluftems Ou- 
vrages très utiles à fa Tatrie , entre autres par une Lettre adrejfi'c aux Mo- 
teurs de l’Enciclopedie fur l'emijjion de quelques- -Articles intércffaits de la- ï 
Sicile . 
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classe VIIL j 

Des Spaths Calcaires. 

• Les Spaths font de plufieurs qualités f il en eft de fluors 
*>u fufiblcs , fur l’article dcfquels je me fuis afses étendu dans 
le chapitre précédent ; il en eft de gypfeux , dont je traiterai à 
la fuite des produits tenants à la terre Rcffraâaire ; il y en 
d’ignefeents . & de quartzeux que je regarde comme une varié- 
té de la première efpêce ; enfin il en eft de Calcaires , qûcj 
l’on connaît fous la fimplc dénomination de Spaths . Pour l’or- 
dinaire tous les Spaths font compofés de particules pyramidales, 
ou parallélépipèdes , à furfaces unies . Leur couleur eft pres- 
que toujours blanche , mais on en voit qui font teints diffé- 
remment aufïï , fuivant qu’ils ont étés plus, ou moins expofés à 
l’a&ion des vapeurs de quelque métal . 

Le Spath Calcaire à toutes ces qualités cara&ériftiques , 
joint encore celles . de pétiller dans le feu , de fe divifer en atô* 
mes à figures rhomboïdales exactement prononcées , de faire 
cffcrvefcence avec les acides , de ne point fc difToudre dans 
l’eau ; enfin il a toutes les qualités qui diftinguent véritable- 
ment les produits tenans à la terre Calcaire . 

Quoique d’après les expériences de Walerius, de Henkd, 
& d’autres Chymiftes , le Spath foit regardé comme étant de la 
nature des pierres , & doive fa formation à l’union de l'eau , & 
d’une fubftance alkaline unie à une baze de terre Calcaire , 
néanmoins il parait qu’il a dans fon principe quelque analogie 
avec les métaux ; & particuliérement avec les métaux blancs . 
Il n’eft point de mines dans tel pays que ce foit , ou le Spath ne 
ferve de gangue au minerai de l’argent , à celui du plomb , & 
même fouvenr à celui du cuivre ; quoique pour l’ordinaire ce 
dernier métal femble avoir plus d’affinité avec le quartz . Ou en 
trouve auffi de pur, abfolument féparé de tout métal & auquel 
à fon tour une pierre de roche fert de gangue . Mais j’ai ob- 
fervé que jamais ce dernier Spath n’était auffi beau que celui 
danslefein duquel fc formaient les métaux . Cette queftiorL. 
n’a pas encore eu de réponfc,& je crois quelle n’en aura pas en- 
core 
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core de fi tôt . Voici les principales cfpéces des Spaths Calcaires 
de la Sicile . 

N. ro I. Nom. Spath en Colonnes , de Santa Caterina . 

Qualités . Grain très fin , Ciment faible , Couleur blan- 
che, configuration en Colonnes, furfaces lifTes. 

Nature. Bazc de terre Calcaire, cimentée par un alkali 
puifl&nt ; colorée par la teinte naturelle de ces parties compo- 
fanres ; offrant à l’œil une configuration en colonnes , fuivant la 
rendcnce naturelle de ces particules à une cryftallifation paral- 
lélépipède oblongue . Le lifTe de ces furfaces ne peut s’attri- 
buer qu’au repos dans lequel fe cryftallifcnt ces parties dans un 
fluide quelconque . 

N.‘° II. Nom. Spath pyramidal triangulaire , de Centorbi . i 

Qualités . Grain mélangé , Ciment afsès puiffant , Cou- 
leur jaunâtre , configuration triangulaire , furfaces rabotteufes. 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par 1’union.i 
d’un alkali puiflânt combiné avec un acide vitriolique chargé de 
Principes ferrugineux ; colorée par la diflblution ferrugineufe 
qui a concourrue à rendre fon ciment plus fort? devant fa confi- 
guration priftnatique triangulaire , à l’arrangement des parti- 
cules pyramidales, qui font dans cette fubftance aufli abondan- 
tes que les parallélépipèdes oblongs . Enfin ayant une furfa- 
cc rabotCHfe à caufe des continuelles évaporations des Princt- 
cipcs ferrugineux qui entrent dans la compofition du tout. J’ai 
fait à cet égard une expérience, que je ne crois pas inutile de 
rapporter ici pour garantir mon afTcrtion . 

Après avoir lavé avec le plus grand foin une malle a fiés 
grande de ce Spath, je le mis fur ma fenêtre , au bout d’un mois 
toutes les pyramides fe recouvrirent d’une nouvelle couche jau- 
nâtrc,dépofée fur ces triangles comme une efpéce de croure très 
fortement attachée au Spath même . Croiant devoir attribuer 
cela encore à quelque caufe étrangère & procédante plutôt de 
llair, que du Spath même, j’emploïai un tems confidérablc à 
repolir ce morceau , & je le mis fous le récipient d’une mathinet 
Pneumatique, ayant foin , le plus fouvent qu’il métait poifiWe , 
de pomper l’air qui aurait pû fe glifer & détruire le vuidc dans 
lequel je délirai que mon Spath fe trouva . Au bout sCttri mois à 

p.u 
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peu près , ce morceau , malgré cette précaution , fe recouvrit 
de fa croûte jaunâtre . Il faut avouer pourtant quelle n’etait 
point auifi haute en couleur , ni fi fortement attachée au Spath . 
Mais on peut attribuer cela autant à l’affaiblifiement des Prin- 
cipes ferrugineux dans ce Spath , qu’au dèffaut de l'influence 
de l’air . 

N 10 . III. Nom. Spath a crjfiallifation irrégulière-, des environ! 
de Mont - real . 

Qualité s. Grain afsès fin. Ciment faible. Couleur blan- 
che, cofiguration indéterminée , furfacc raboteufe . 

Nature. Baze de terre Calcaire, cimentée par un alkali 
quelconque ; colorée par la teinte naturelle de fes parties corn» 
pofantes ; fans configuration déterminée , car il parait que la., 
cryftallifation de ce Spath a été tumultuairc, & que les particu- 
les quoique jouiffantes d’une cryftallifation régulière elles mê- 
mes, n’ont pû s’arranger en ordre , ainfi quelles le font dans 
l’état de repos , ou du moins , dans l’état tranquille que deman- 
dent toutes les crvftallifations au moment de leur formation . 

N.™ IV. Nom. Spath à cryjlallifation irrégulière , en grande t 
maffes pour f ordinaire , mais interrompues de filons métalliques , dél- 
ia Limina . 

Qualités. Grain aises fin , Ciment puiffant , Couleur blan- 
che , configuration indéterminée , furface raboteufe , filons d’ar- 
gent , ou bien de plomb , paffant au travers de ces maffes . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par un alkali 
puiflant ; colorée par la teinte naturelle de fes particules com- 
pofantes, qu’on fçait provenir de la diflolution des corps ani- 
maux dans l’état de chaux ; l’irrégularité dans la configuration 
provient également d’une cryftallifation tumultuairc comme 
dans l’efpccc précédente , avec la différence que ce Spath ci 
cft beaucoup plus blanc 3c plus dur que l’autre ; tous mes elfais 
n’ont pu me rendre raifon de cette différence ; il faut qu elle 
provienne, à ce qu’il me parait, de quelque Principe propre aux 
métaux que ce Spath renferme dans fon fein , & qui s’y préfen- 
tent tantôt en filons, tantôten maffes comme nous aurons occafion 
de le remarquer dans notre Minéralogie . Le peu d’arrangement 
des parties conftituantcs a produit nécéffairement la furfacc rabo»- 

teufe 
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teufe que prefentc ce Spath de telle manière qu’on le cafte. 

N." V. Nom. Spath Cubique , trssnfparent , de Caflregio* 
vannî . 

Qualités. Grain fin , Ciment puiflànt , Couleur blanche 
rranfparenre , configuration cubique , furface lifte . 

; Nature . Baze de terre Calcaire , cimentée par un alkali 
puiiTant , colorée par la teinte naturelle aux corps tranfparens , 
c cft-à dire qu’ils n’en ont aucune , car rarrangemeut uniforme 
des parties compofantes n’occafîonne le brifement d’aucun-, 
raion , & par ce moïen les faifccaux lumineux paflànt avec faci- 
lité à travers de toute la malTe, n’y font point appercevoir l’agréa» 
ble magie d’une teinte quelconque . La configuration de ce 
Spath efteubique ainfi que le font toutes fes parties conflituaa» 
tes dans lefq utiles cette configuration cft exactement pronon- 
cée . Cette dernière qualité de ce Spath jointe à fa tranfparence 
me l’aurait fait placer parmi les cryftaux , fi fon tiflu moine 
Calcaire n’eut produit dans tous mes eifais une effervefcence 
continuelle avec les acides - Sa furface cft lifté à caufe de la ré- 
gularité de l'arrangement des particules continuantes ce Spath a 
C ette fu bilan ce cft très rare en Sicile , tandis quelle abonde en 
d’autres pays . Walerius l’appelle Spatbum cryftallifatum , pellu- 
cidum , poiygonum. 

>■ . . 

CHAPITRE IV. 

Des produits tenants à la terre Rejfra tlaire . 

SECTION I. 

Des Gyps. ; 

” t - * ’ - . *•’ 

T ; ES qnalités caraélériftiques des pierres Reffraûaires fiant aC- 
J — i fils connues en général, c’eft pourquoi je crois qu’il eft at» 
foin ment inutile de les rapporter ici , ainfi je me borner 
rai à l’analife feule des qualités particulières à chaque efpécc 
contenue dan* ce genre. i 

Parmi les pierres Reffraôaircs, le Gyps tient la première 
place , & même beaucoup d’Auteurs trouvant dans cette fub- 
.. . i fiance 
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fiance toutes les marques qui cara&érifent les produits de bu 
terre Rcffra&aire , ont nommé ces dernières, pierres Gypfeufes ; 
cependant un Obfervateur exatt doit mettre quelque différence 
entre ces différentes natures, & quoique pour l'brdinaire elles fc 
rcffemblent toutes dans leurs caraéîères généraux , chaque 
fubfiance a des qualités propres à fon efpécc . Commençons 
par les Gyps . 

N.'° L Nom. Gyps à petits grains ; de Girgenti , ou Agri- 
gente . i ? ■ ? J •. l . '» 

Qualités . Grain mélangé mais fin , Ciment aises puiflkne, 
Couleur blanche . 

Nature. Bazc de terre argilleufe & de terre marnculcj 
unies enfemble par un acide marin très puiffànt, qui à l’aide de 
l’eau a fervi de véhiculé & de ciment à ces deux fubftanccs 
‘abfolument oppofées l’une à l’autre . C’cft cette liaifon qui eit» 
produifant une Nature abfolument neutre , a réuni dans cette 
pierre les qualités de la terre Vi tri fiable, & celles de la terre Cal* 
cairc . Mais cependant, comme dans cet alliage la première. le 
trouve en furabondance ,1’aâion du feu mettant en fufion.lc* 
parties Vitrifiablesdait admettre dans les interfaces lés Calcai- 
res , & forme un verre blanc, tel que le produirait l’adjonéliorL. 
d’une chaux Saturnine . Quoiques les particules compofantes 
de cette fubfiance foïent naturellement Rhomboidales , nean- 
moins la cryftallifation de la maffe en général eft indéterminée 
ayant été tumultuaire , & continuellement contrariée par les 
deux Principes . 

N. ra II. Nom. Gyps cryftallifé , de Caftrogiovann't . 

Qualités . Grain très fin , Ciment puiflant, Couleur blan- 
che grilatre . 

Nature . Baze de terre argilleufe mélangée de marne , & 
de terre Calcaire de la qualité de celle des Spaths; cimencéc par 
l’acide marin uni à un alkali puiffànt ; colorée par deux ter- 
res ainfi que la précédente efpéce , il faut cependant que bu 
diflblution animale dans l’état de chaux ait été un peu fermen- 
tée , puifquc la teinte de cette fubfiance tire un peu fur le gris. 
Ce Gyps eft le plus pure de tous ceux de Sicile , au premier coup 
d’œil on k prendrait meme pour du Spath. 
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N '° III. Nom. Gyps cryjlallifé en grouppes , de Cajlrogio - 
van ni . 

Les Qualités & la Nature de ce Gyps font à peu près les 
mêmes que celles du Gyps précèdent , il n’en diffère que par 
l’arrangement de fes cryftaux,qui font tous grouppès enfemblc. 
Les Allemands dèfignent ce Gyps par le nom de Drufen Gyps . 
Scs cryftaux font peu tranfparents . 

N. t0 IV. Nom. Gyps fpéculaire , de Girgenti . 

Qualités. Grain brillant & fin, Ciment faible. Couleur 
blanche , cryftallifation à feuilles horizontales . 

Nature . Baze de terre Reffra&aire , cimentée par un aci- 
de marin très délayé uni à un alkali puifiant ; la couleur de co 
Gyps eft celle des efpéccs précédentes , excepté qu’à caufe des 
intcrftices qui fc trouvent entre les différentes couches.il y a fou- 
vent des dépôts Calcaires qui blanchifTent cette fubftance . Sans 
cela ce Gyps ferait le plus pur de toutes les efpéccs qu’on voit en 
Sicilc.Une des particularités les plus remarquables de cette pier- 
re ; c’eft qu’elle eft divifée toute entière en autant de lames très 
fines qui,malgré leur ténuité apparente, pourraient être divifées, 
à leur tour, en je ne fçais combien de lames , s’il y avait un in- 
ftrument capable de faire cette féparation . Mais ce qu’il eft im- 
poffible à l’homme d’effeétucr, le hazard le produit fouvent . Un 
éclat, un léger étonnement, disjoint ces feuilles, & les fépare en 
une infinité de lames d’une fincfïe inconcevable . Malgré cet ar- 
rangement des parties conftituantes , à l’aide du microfcope on 
reconnait qu’elles ne s’cccartcnt point des loix de la cryftalli- 
fation , qui eft propre à cette Nature j car les particules font 
toutes Rhomboïdalcs , très éxaélement prononcées j & mê- 
me , tous les morceaux que le hazard détache d' un bloc 
de cette fubftance , ont tous cette configuration . Les Alle- 
mands connaiffent ce Gyps fous le nom de Marien - Glas , 
ou, pierre à lefus , comme on dit en France , à caufe de l’employ 
qu’on en fait dans les Monaftéres, en mettant des feuilles très 
minces de cette fubftance au devant des Agnus-Dei , pour les 
preferver de la poufliére . Cela a fait confondre ce Gyps avec 
le Talc , ou Vitrum Rutbenicum , Jive MoJ'covitkum j qu’on de- 
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ftine au même ufage , mais qui eftplus tranfparcnt, plus folide , 
& plus cher . 

On emploie ce Gypfc , ainfi que les prccédens en Sicile 
à en faire du Plâtre . Mais il eft médiocre en comparaifon 
de celui que produit le moellon Reffraâaire y dont nous al- 
lons parler dans la Clafle fuivante . 

CLASSE II. 

Du Moellon Reffra&aire . 

Cette fubftance eft la vraie pierre à plâtre fi abondante 
dans toute l’Europe; elle n’cft pas moins commune en Sicile , 
& furtout du coté de Girgenti il y en a des carrières confidé- 
râbles, placées comme partout, entre un lit calcaire, & uno 
couche de pierres vitrifîablcs ; ce qui feul doit prouver la dou- 
ble nature , fi j’ofe le dire , qui compofe cette pierre . Cette 
fubftance eft fi connue, qu’il ferait inutile de m’arreter plus 
longtcms fur ce fujet. J’obferverai feulement, que j’ai remar- 
qué que dans les Carrières de Sicile , les couches de cctto 
Nature de Gyps étaient un peu plus inclinées qu’elles ne 
le font d’ordinaire , & que l’influence de l’acide marin doit 
avoir été plus forte ici , puifque les parties conftituantes affe- 
rent de fe divifer plutôt en cubes , qu’ en écailles rhomboï- 
dales . On pourrait à ces obfervations joindre encore le phé- 
nomène d’une majeure effervefccncc avec les acides ; je nof- 
ferai point décider fi c’eft l’abondance des parties calcaires , 
©u la prefence d’un alkali quelconque , on bien celle do 
l’acide marin même qui la produifent . 

CLASSE III. 

Des Alabaftrides. 

L’Alabaftride , ou Alabaftrite a été bien longtems l’objet 
de la difpute des plus célèbres Naturaliftes , Wallcrius & Pott 
ont été du nombre, & ont toujours clafti toutes les produirions 
de l’éfpcée de celles que nous allons décrire , dans la férié des 
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Albâtres. Cependant cette fubftance en diffère abfolumcnt, 
& toutes les expériences qu’on a fait de nos jours , n'ont fervi 
qu’à affurer toujours , de plus en plus, cette vérité . L’Allema- 
gne & la Suiffe abondent en ce genre de produ&ions , & lit* 
Sicile en offre auffi d’afTés belles variétés , Ou en peut juger 
par celles , que je cite ici . 

N."L Nom. Alabajlride jaune claire ondée de blanc , de ïltle 
de Goz . 

Qualités . Grain très fin , Ciment médiocrement puiflânt, 
couleur jaune tendre , ondes blanches . 

Nature . Baze de terre Reffra&aire avec furabondance de 
terre Calcaire , Cimentée par l’acide marin uni à un alkali aflès 
puiffant; colorée par une difTolution ferrugineufe ochracéc . 
Les ondes blanches doivent leur origine à une difTolution de 
corps animaux dans l’état de chaux . 

N. to IL Nom. Alabajlride ondée de rouge, & de jaune fon- 
cé ; de ’faormina . 

Qualités. Grain mélangé , Ciment faible, couleur mélan- 
gée d’ondes rouges & jaunes foncées . 

Nature . Baze de terre Refradaire cimentée par l’acide 
marin , uni à un alkali très faible ; colorée par deux diflfolu- 
tions terreftres ; l’une de moellon rouge , & l’autre de roche 
pourrie; l'une tranfTudante dans l’autre. 

N. to III. Nom. Alabajlride blanchâtre, avec petites taches ver- 
tes , & jaunes ; du fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain mélangé, ciment allés puifTant , couleur 
blanchâtre dans le fond , parfcmèc de petites taches vertes & 
jaunes . 

Nature . Baze de terre Rcffra&aire cimentée par l’acide 
marin , uni à un alkali puiffant , colorée par une difTolution.. 
de corps animaux dans l’état de chaux, mais pas toute entière 
compofée de terre Calcaire ; Les petites taches vertes & jau- 
nes font des dépôts féparés formés par une difTolution végé- 
tale , & une autre de moellon jaune. 

A l’Article des Alabaftridcs ClafTc IL page 3 1. de ma Ly- 
thographic > au numéros a. 3. & 4. je parle des Alabaftrides , 
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jaune couleur de citron en forme de congélation , d’une au- 
tre , ondée de noir, de blanc & d’obfcur , & d'une troifiéme, 
jaune claire avec petites taches blanches; toutes les trois de 
Malthe . Mais une analife plus réfléchie , & furtout les expé- 
riences réitérées , de M. r le Chevalier Déodat d’Olomieux, 
qui , depuis un tems confidérable a emploïé tous fes foins à la 
connaiffance la plus parfaite pofïible des produits de cette Isle, 
m’ont fait renoncer à mon premier avis . Le terrain de Malthe 
étant abfolument Calcaire n’ aurait pas pû produire dans 
fon fein une femblablc nature . Mon erreur n’a été fondée 
que fur le dégré d’une dureté majeure que j’ai trouvé dans 
ces pierres, relativement aux autres albâtres de Sicile ; & à une 
efpéce de lenteur dans l’effervcfcencc des parties Calcaires for- 
mant la baze de ces fubftanccs . On trouvera toutes ces 
trois cfpéccs décrites plus au long , à l’article des albâtres . 

CLASSE IV. 

Des Spaths fuftblcs Reffradaires . 

L’adion des Volcans , & l’abondance des vapeurs métal- 
liques qui s’exhalent journellement en Sicile, donnent aux 
Spaths fufibles reffradaircs de cette Isle les teintes les plus 
riches & les plus agréables . C’ cft furtout dans le voilînage 
des lieux qui ont été le plus expofés à la puiflancc de l’Etna 
qu’on trouve ces belles productions . Ccntorbi , Oarlcntini , 
Caftrogiovanni, & une partie de la vallée de Noto , du coté fur- 
tout de Ragufe,cn offrent les plus belles variétés . Nous nous 
contenterons de l’analyfe des fuivantes , comme des plus in- 
tèrefTantes . 

N. 10 I. Nom. Spath fisfible verdâtre-, de Oentorbi . 

Qualités . Grain très fin. Ciment puiflànt , couleur verdâ- 
tre , cryftallifation cubique , parties cuivreufes . 

Nature. Baze déterre Vitrifiable unie à quantité égalo 
de terre Calcaire , cimentée par l’acide marin uni à l’acido 
phofphoriqne , colorée par une exhalaifon de vapeurs cuivreu- 
fes . Sa cryftallifation cubique eft le produit de la furabon- 
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dance de l’acide marin ; les pyrites qui forment des dépôts 
confidérables dans ce Spâth vitreux font arfenicales. 

N. rû IL Nom. Spath fufible verdâtre Jlrié , de Cajlrogio - 
vanni . 

Qualités. Grain très fin , Ciment puiffant, Couleur ver- 
dâtre clair , Cryftallifation parallélépipède , furface ftriéc , à re- 
flets de différentes nuances . 

Nature. Baze de terre Vitrifiable unie à la terre Cal- 
caire à parties prefquc égales , cimentée par 1’ acide pho- 
fphorique uni à un alkali puiffant ; colorée par une exha- 
laifon cuivrcufc unie à une diffolution de pyrites arfenica- 
les ; à la quelle on doit attribuer les ftrics & les reflets 
à gorge de pigeon , qu’on voit fur la furface extérieure de ce 
fpâch . Cette fubftance eft une cfpéce de Petunt-fë , & fom, 
employ ne pourrait qu’être de la plus grande utilité , foit pour 
la fonte des minerais de cette Isle , foit dans une fabrique de 
Porcelaine, qu’on pourrait facilement établir en Sicile , vû 
l’abondance du Kaolin v dans cette Isle . Nous en parlerons plus 
au long dans notre Théorie des Volcans . 

N.” III. Nom. Spath fujible blanchâtre , de Carlentini. 

Qualités . Grain fin , Ciment puiffant , couleur blanchâ- 
tre , cryftallifation parallélépipède , 

Nature. Baze déterré Vitrifiable unie à une terre Cal- 
caire avec furabondance du côté de la dernière . Cimentée 
par l’acide phofphoriquc uni à un alkali puiffant. Colorée par 
le mélange d’un peu de terre argileufc avec les parties com- 
pofantes de cette fubftance . La Cryftallifation de ce fpâth, eft 
moins fcnfible , mais toujours cependant parallélépipède , Sc 
fa mafTe prefente un tout plus opaque . 

N.'® IV. Nom. Spâtb feuilleté , de la vallée de Noto . 

Qualités . Grain fin , Ciment médiocrement puiffant, cou- 
leur blanchâtre , cryftallifation parallelepipede , lames à feuilles 
minces & miroitées . . , 

Nature . Baze de terre Reffraélaire cimentée par un acide 
phofphorique abondant , colorée par la teinte naturelle de les 
parties compofantes . Sa Cryftallifation eft régulière & par.il- 
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lelepipéde , mais fcs cryftaux font extrêmement minces, & 
concourront , tous dans leur cryftallifation , à former des feuiU 
les miroitées , & des lames à peine fenfibles au doigt . Co 
fpâth cft très friable , on en écrafe des morceaux allés grands, 
par la plus légère preflion . 

CLASSE V. 

Des pierres Suilcs , & des pierres Hépatites . 

Les pierres Suites ou pierres-porc , différent des pierres 
Hépatites par la baze , mais comme elles font toutes les deux 
odoriférentes , j’ai crû devoir n’en faire qu’une même Claffc . 
Les pierres Suites , font pour l’ordinaire de deux natures ; de 
la fubftancc des fpâths fufibles , & de celle des pierres dca 
touche , On trouve toutes le deux cfpéccs en Sicile ; cepen- 
dant la première qualité y eft plus commune . Voici les ré- 
fultats de mes expériences Chimiques £ leur Sujet . 

N." I. Nom. Pierre Suite de Centorbi . 

Qualités . Grain inégal , tiffu rabotteux , Ciment faible , 
couleur brune , odeur d’urine , forme roulée . 

Nature. Baze de terre Reffra&aire , avec furabondance dp 
parties calcaires , cimentée par un acide marin très faible 
uni à l’acide phofphoriquc , colorée par un dépôt de diffolu- 
tion de corps animaux dans un état de putrefadion & même 
de fermentation très avancée. L’odeur que cette pierre exhalq, 
même fans être frottée , provient de l’abondance des parties 
phofphoriques qui s'y trouvent réunies . Dans le moment de la 
calcination , cette odeur s’évanouit , & on voit , pour ainû 
dire , le moment ou elle quitte cette pierre , par la lueur 
d’une flamme bleuâtre qui s’eleve en colonne au deffus de la 
pierre , jufqu’à ce moment la pierre rend toujours la mémo 
odeur , mais du moment de l’apparence de la flamme , elle n’en 
a plus aucune , & fa couleur brune fe change en une teinte 
Manche jaunâtre . 

N. t0 IL Notn. Pierre fuite , de la Vallée de Nota . 

Quali- 
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Qualités . Grain inégal , Ciment faible , couleur blanche 
jaunâtre , odeur d’urine , forme roulée. 

Nature. Baze de terre Rcffraéfaire avec furabondancc de par- 
ties calcaires, cimentée par l’acide phofphorique uni à l’acide vi» 
tridique ; colorée par une diflolution de corps animaux dans 
un état de putrefaâion peu avancé , la combinaifon de l’acide 
phofphoriquc avec l’ acide vitriolique a produit dans cette.» 
pierre un dépôt d hepar Sulphuris , qui produit 1’ odeur qui 
s’exhale de cette fubftance lorfqu’on la frotte contre quelque 
corps . Cette propriété cft commune à prefque toutes les 
pierres Calcaires . 

La vraie pierre Hépatite du confcntement de tous les Au- 
teurs ne fait point d’elfcrvefcence avec les acides, celle do 
Sicile cependant en fait une légère ; preuve que l’acide vi- 
triolique & le phlogiftique n’y font pas en furabondancc , & 
que la terre Calcaire y domine . C’eft pourquoi ne la confidé- 
rant pas comme une pierre hépatite parfaite je n’ai pas cru de- 
voir comprendre celle de Sicile fous ce nom dans la defeription 
& fanalyic que je fais ici des pierres de cette Isle ; & je la^ 
regarde (implcment comme une pierre calcaire ordinaire im- 
prégnée d’un peu de foi de iouffre , & le manifeftant* dans le 
moment de la dilatation des parties conftituantcs , par le frot- 
tement . 

CLASSE VL 
Des Zéolites . 

Depuis la découverte qu’a faite M. r le Baron de Cronftcd en 
Danemarc de la fubtlancc connue fous le nom de Zéolitc , dif- 
férens Naturalises en ont trouvé en Allemagne, euSuilïc, 
en France & même en Italie . Un travail opiniâtre , & des re- 
cherches continuelles m’en ont fait trouver auflï en Sicile ; 
mais le même hazard qui m’a procuré cette découverte, mer» 
a fait faire en même temps une autre , que je communiquerai 
au Public , en fon tems . 

Jufqu’a prefent on n’avait rien de certain/ur la formation de 
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cette fubftance , on fe contentait de l’aflimiler à différentes 
natures , fans décider pour aucune , j’efpére avoir foulevé le 
voile épais dont la Nature cachait à nos yeux le procédé de 
la formation d’une fubftance aufïi particulière . 

Malgré les variétés étonnantes qu’on a crû remarquer 
dans la Zéolite , l’analyfe que j’en ai fait , m’a prouvé 
qu’il n’y en a véritablement que de deux cfpéccs , dont je 
ne puis décrire qu’une dans cet Ouvrage , l’autre étant pro- 
duit Volcanique , & appartenant à ma Théorie des Volcans , 
j’y renvoie mes Lefteurs . Quant à la première , qui eft l.-u 
moins intéreffante des deux , voici le réfultat de mes travaux 
à fon égard . 

Toute Zéolite qui ne doit point fon origine à l’a&ion 
des fcls Volcaniques (<*), n’eft autre chofe qu’un Spith vitreux, 
fufible , changant de Couleur & de configuration , fuivant l’in- 
fluence & la furabondancc des principes cotnpofans . C’ eft 
ainfi qu’elle eft verte, quand une diflolution cuivreùfe vient 
teindre fes particules conftituantcs ; elle eft rouge, quand un 
acide quelconque a fait faire effervefccnce aux particules cal- 
caires que cette fubftance renferme ; elle eft blanche grifâtre 
quant elle fc trouve dans fon état de Nature ; elle eft jau- 
nâtre quand un alkali quelconque y a formé un peu tC hepar 
fulpburis , par fon union avec les parties fulphureufes , qu’on., 
trouve quelque fois admifes dans le tiffu de cette fubftance . 
-Enfin elle eft noire , quant elle a fouffert le contaâ immédiat 
du feu . Ce dernier état eft commun dans les Zéolites Volcani- 
ques , mais il eft très rare dans les Zéolites fpâthiques . Mais 
dans tous les états , la Zéolite conferve toujours fa cryftallifa- 
tion ordinaire, qui eft piramidale , avec des raïons égaux tous 
partans d’un même centre , & aboutiffans à leur circon- 
férence . 

La Sicile eft très pauvre en Zéolite fpâthique, on en trouve 
cependant du côté de Centorbi , & près du fleuve de Nifo . 

La 

(a) J' appelle Sels Volcaniques , tous ces Sels neutres dont la combinaifon 
efl duc àl’aSion •violente des Volcans, & que l'on peut , à juSle titre , con- 
ftdérer comme les véhicules ternaires des produits de la Tenture . 
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La première cft rougeâtre , & femble , ainfi que jcj 
l’ai dit cy-defîus , avoir déjà fouflfert l’attaque de quelque aci- 
de ; aufïi eft-elle moins folide & fe brife facilement . Au pre- 
mier coup d’œil cette Zéolite a l’air d'ctre de la Gelée minéra- 
le , mais bientôt à l’analyfe , & à la cryftallifation , on reconnaît 
fa Nature . La fécondé cft d’un très beau verd Céladon, ayant 
participé du voifinnage des eaux vitrioliques emanentes do 
la-di(lolution des pyrites cuivreufes qui abondent en cet en- 
droit; fon ciment eft plus puilTant, & les particules calcai- 
res font ici très abondantes , n’ayant point été détruites 
par l’approche d’aucun acide ; vu que celui qui a influé fur lo 
couleur de cette Zéolite , n a fait qu’en teindre les parties vi« 
-trifiables . 

Quant à la Nature des parties conftituantes de cette fub- 
ftance , les toucheaux Chymiques ont le pouvoir de redifier nos 
idées ; mais jufqu’ à prefent il a été impoflible de reconnais 
tre le motif d’une cryftallifation auflt finguliére . Et à cet égard 
il faut nous en tenir à l’explication générale que l’on donne de la 
formation de tous les cryftaux ; c’cft-à-dire , à la configuration 
<les atomes compofans , à leur affinités mutuelles , & à leur ten- 
dance réciproque. 

Toutes les Zéolires font phofphoriques & vitrilïabies, avec 
cette diftin&ion cependant, que les Volcaniques ont plus de 
la première Nature , & les Spâthiqucs plus de la féconde . 
La Zéolite vitrifiée produit un verre blanc, léger, tranf- 
parent . La Zéolite n’eft point ignefeente à caufe de foru 
peu de-dureté . Il parait même qu’elle a un peu de fcl fédatif, 
car elle bouillonne au feu , & fc gonfle comme le Borax- Voiés 
à ce fujet Walle. I. Vol. de Sa Minér. Les (Euvrcs du Prèfidenc 
Ogier. les mémoires de M. 1 Swab , Ceux du Baron de Cronftcd. 
M.‘ Valmont de Bomarc &c. 
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C L A S S E VIL 
Des Silex crétacés . 

Dans le Chapitre confacré aux produits tenans à la terre 
Vitrifiable , nous avons analyfcs toutes les variétés des Silex dif- 
férens qu'offre la Sicile ; fans être auflï riche en ce genre de 
fubftancc comme quelques Provinces de l’Allemagne , elle en 
prefenre d’afses intéreflantes , encore avons nous été obligés 
de reftraindre nos analifes , car il ne nous était point permis 
de mélanger les Silex crétacés, avec les Silex virrifiables . Dans 
ce moment cy nous allons reprendre une matière fi éflentielle 
à la connaiflàncc parfaite des produits minéralogiques de cet- 
te Isle . 

J’ appelle Silex crétacée , non ces Silex couverts d’uno 
pellicule marneufe , qui prefentent une efpéce d’ecorce blan- 
châtrc,& que nous avons analyfés dans laClaflè XIII. Numéro j. 
de notre fécond Chapitre . Mais , je défigne fous ce nom , tous 
ces filcx dont la pâte , fi j’ofe le dire , a été produite par le 
mélange , des deux terres , Vitrifiable & Calcaire ; dont cft for- 
tie une fubftance filiceufe en apparence , mais vitrifiable avec 
l’addition des flux, & fufceptible d’ effervefcence au contaÆ 
des acides . Enfin , véritable produit Rcffra&aire . Qualité qui 
n’cft pas même attribuable aux vrais Silex . 

Le Silex crétacé ou Pctro-Silex, fi l’on veut , eft opaque, 
fon tiffu eft moins ferré que celui des autres Silex , fa du- 
reté cft moins forte , toutes fes parties ne font pas feu 
également bien , enfin , fon tifTu cft plein de crevafTcs & do 
gerçures . On voit que la matière compofante n’a pas eu le 
tems de fe réunir dans un état de tranquillité , mais que l’aggré- 
gation s’eft faite d’une manière tumultuairc , & fouvent en 
fragmens irréguliers . La Sicile n’en produit que dans uil 
feûl endroit , à Mifilcannone . Ce Silex fe trouve près de 
celui que j’ai décrit au numéro III. de la ClatTe XIII. du IL 
Chapitre de cet Ouvrage . Il n'eft d’ aucun ufage , & je n’e/u 
ai fait mention ici , que pour ne point omettre un produit 
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qu’on ne trouve point dans beaucoup de Pays , & que la Si- 
cile fournit . 

classe VIIL 
Des Granités vulgaires. 

En parlant des produits Reffraftaires de la Sicile , ce ferait 
le cas de dire ici quelque chofe des Granités que renferme cet- 
*te Isle dans fon fein , mais ne voulant point empiéter fur le 
plan de ma Théorie des Volcans , j’y renvoyé mes Lefieurs à ce 
fujet ; car je confîdcre le Granité comme un produit neutre , à 
la formation du quel la Nature n'a pu concourrir que d’une ma- 
nière pour ainfi dire involontaire . Cependant pour ne point 
laifTer de vuidc dans cet Ouvrage à l’egard d’une fubftance aufli 
intéreflàntc , & aufli utile , je placerai ici le réfultat de mes opé- 
rations Chimiques à ce fujet. 

N." 1. Nom. Granité à deux Couleurs , de’ i Colli. 

Qualités . Grain inégal & rabotteux , Ciment puiiTant, fond 
blanc , petites taches noires . 

Nature . Baze quartzeufe blanche , cimentée par l’acidè 
vitriolique, colorée par la teinte naturelle de fes parties compo- 
fantes ; les taches noires de ce Granité , font dues à des dépôts 
de feuilles de Mica noir quelque fois triturées & broiées , quel- 
que fois dans leur grandeur naturelle. 

N. ro IL Nom. Granité à trois Couleurs , des environs de’ l 

Colli . 

Qualités . Grain très inégal , ciment plus puiflant quo 
celui de la première efpécc , couleur blanche dans le fondj 
parties blanches jaunâtres , taches noires . 

Nature . Baze quartzeufe blanche , cimentée par l’acide 
vitriolique , colorée comme celle du Granité précédent dans 
le fond ; quant aux acceffoires , deux autres natures concour- 
ant à leur formation ; le mica noir à grandes feuilles , pour 
les taches noires , & le feld-fpâth , ou fpâth vitreux fufiblo 
avec principes ferrugineux en dtlfolution , pour les parties 
blanches jaunâtres . 

•_ A a a A ces 
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A ccs deux efpéces feules fe réduifent les variétés des 
Granités de la Sicile , ou pourrait y ajouter encore la pierrea 
meuliere quartzeufe, efpéce de Granité carrié , dont j’ai parlé 
dans le fécond Chapitre ClafTe I. Numéro I. 

c L a s s E IX. 

Du Mica . 

Le fyftême Volcanique s’etant emparé, depuis peu, de tou/ 
lesEfprits, beaucoup d’Auteurs ont crû pouvoir expliquer la-, 
formation du Mica , en l’attribuant à une cryftallifation fccon- 
•dairc , operée par les fcls extraits de mille produits différens 
par l’aCtion des feux des Volcans . Cette idée a beaucoup de 
partifans, & parait être plus que probable au premier coup 
•d’oeil , mais les obfervations réitérées, & les toucheaux Chymi- 
ques s’oppofent à cette croïance ; on ne reconnait dans cetto 
fubftance aucune des qualités qui diftinguent caraCtériftiquc- 
ment les produits Volcaniques , & quoique très porté par ma 
conviction intérieure à croire les Volcans , Créateurs de prés 
d’un tiers des fubftances qui couvrent la furface de notre Glo- 
be , je ne reconnais dans le Mica d’aurre principe , qu’une terre 
argillcufe divifée à l’infini , dilToutc, & cryftallifée dans un flui- 
de quelconque, avec furabondancc de phlogiftique fous une ap- 
parence fulfureufe . 

Le Mica eft trop commun par tout pour ne point l’être aulïi 
en Sicile, il ferait donc inutile d’entrer dans de plus grands 
détails à ce fujet . Je crois toutes fois qu’il eft néccflairc dca 
diftinguer les efpéces les plus abondantes en Sicile , vu les con- 
jectures qu’un Minéralogifte peut en tirer relativement à la na- 
ture du terrain , & à la qualité de fes produits . 

■ N. ro I. Nom. Mica blanc , de Centorbi . 

Qualités. Laines feuilletées, écailles compactes , couleur 
blanche brillante . 

Nature . Bazc de terre RcffraCtaire avec furabondance de 
terre vitrifîable, cimentée par l’acide vitriolique uni à l’acide 
phofphoriquc . Colorée par une di Ablution arfenicale de la na- 
ture 
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ture de celle des pyrites de cette fubftance . La cryftallifation 
de cette nature cft en lames feuilletées très minces, fe formant 
dans le fein d’un fable argilleux , de la manière dont nous avons 
décrits dans le Second Chapitre la formation des grés feuilletés: 
On donne a ce Mica communément le nom et Argent de Chat . 

N. ro IL Nom. Mica jaune brillant , de S. : Catérine , 

Qualités . Lames feuilletées très petites , couleur jauncj 
brillante . 

Nature. Baze de terre Reffra&airc avec furabondance de 
terre vitrifïable , cimentée par l’acide vitriolique uni à l’acide 
phofphorique , colorée par la combinaifon d’une difTolution_j 
ferrugineufe minéralifée par le fouffre, avec la baze vitrifïable 
de cette fubftance . On trouve ce Mica dans toutes fortes de 
fubftances , avec toutes fortes de terres , & de métaux , mais 
particuliérement avec le fable argilleux , & le minerai de cui- 
vre . On lui donne le nom et Or de Chat . 

N. t0 III. Nom. Mica noir de' i Colli . 

Qualitét . Lames feuilletées, indéterminées dans leur gran- 
deur . Couleur noire compaâc . 

Nature . Baze de terre lleffra&aire avec furabondance de 
terre vitrifïable , cimentée par l’acide vitriolique uni à un acide 
phofphorique très fulphureux: colorée par un alliage de dillo- 
Jution végétale dans l’état charboneux avec 1 acide vitriolique, 
combiné enfuite avec de la terre adamiquc dilloute , trituréo 
& cryftallifée . C’eft la couleur de ce Mica , & quelques unes 
de fes propriétés qui ont fait croire à quelques Naturaliftcs que 
c’était un produit des Volcans , mais mes obfervations ne m’y 
ont fait connaitre que la marche fimple d’une nature fagement 
agiffante , fans contrainte , & fans principes neutres . 

CLASSE X 
Du Talc . 

La Sicile eft très pauvre en Talc , il ne s’y en trouve que 
dans les carrières de gyps , encore eft il d’une qualité des plus 
médiocres . L'endroit ou j’en aie vu le plus dans ce Royaume, 
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cft du côté de Girgenti , ou Agrigente , du côté de Palma . On 
fçait que cette nature à beaucoup d'affinité avec le gyps & avec 
le Mica , il eft étonnant qu’elle ne foit pas , parconiéquent, plus 
commune dans cette Isle, vu l’abondance des deux autres lub- 
fiances . Le Talc de Sicile reflcmble pour l’ordinaire à celui qu’ 
on vend dans le commerce communément fous le nom de pier- 
re Talqueufe de Briançon. 11 cft dur , compad , écailleux, 
d’une tranfparcnce louche, friable au toucher, blanchiffant les 
mains, & ftrié dans fa longueur . L’acide phofphorique y domine, 
malgré la prefcnce , & l’union de l'acide vitriolique avec la terre 
argilleufc blanche , & avec une diffolution de corps animaux 
dans l’ctat de chaux . 


CLASSE XL 
Des Serpentines. 

Cette fubftance a des variétés dans fon efpéce , ainfî quo 
tous les produits de la Nature , il en eft cependant deux princi- 
pales , & fi diverfement caradérifécs , que je croirais qu’il fau- 
drait pour les mieux diftinguer entre elles, laiffer à celles d’une 
efpéce le nom de Serpentines , & donner celui de Serpentin^ 
aux autres ; ainfi que l’ont déjà obfcrvé beaucoup de Naturali- 
ftes avant moi. Dans la première efpéce. je comprendrai , toutes 
les Serpentines produites par l'adion uniforme & lente d’uno 
aggregation de parties homogènes faite par la Nature ; & dans 
l autrc je dallerai , toutes les Serpentines faites par l’adion vio- 
lente des Volcans. La Sicile offre les deux variétés, & renvo- 
yant mes Lcdeurs à ma Théorie des Volcans rélativement à 
l’analyfe de ces dernières , je me contenterai défaire ici cclkj 
de la première qualité . 

N. 10 I. Nom. Serpentine , du fleuve de Nifo . 

Qualités . Grain très-fin , mais inégal , Ciment puiffant, 
fond verd, taches vertes fombres . 

Nature . Baze de terre Rcffradairc cimentée par l’acido 
vitriolique uni à l’acide phofphorique , colorée par une difiolu- 
tion végétale peu fermentée dans le dépôt général , mais ayant 
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été foumifc à une putréfaction forte dans les particules du dépôt 
fecondaire qui a formé les taches . Pour l’ordinaire les Serpen- 
tines manifeftent la prefence du fer, dans celle cy , & prefquo 
dans toutes celles de Sicile ce mctal eft invifible ; qui plus eft 
même , dans cette Serpentine cy , il y a quelque apparence diu 
dilïolution cuivreufc , mais très faible . 

N. ro II. Nom. Serpentine , du fleuve de Saint-Calogero . 

(Qualités . Grain fin mais inégal , Ciment puilïànt , fond 
verd fombre , taches vertes claires . 

Nature . Cette Serpentine eft cimentée & colorée comme 
la précédente, feulement d’une manière inverfe . 

N.™ III. Nom. Serpentine , des environs du Mont Etna . 

Qualités . Grain rabotteux , fond blanchâtre à motié cal- 
ciné , taches jaunâtres dans un demi état de palcination . 

Nature . Cette Serpentine eft de l’efpéce de celle du nu- 
méro 2. fa diverfité n’cft qu’apparente, c’eft au contaCt immé- 
diat d’un feu violent qu’il faut l'attribuer . La calcination dans 
les différentes parties a été plus ou moins fcnfible , fuivant Iîj 
degré de putréfaction qu’avaïent éfïitïés les dépôts végétaux dej 
la baze de cette Serpentine . Je ferais très porté à confidérer 
toutes ces Serpentines comme autant de produits Volcaniques, 
mais je n'ofe le garantir encore . 

CLASSE XII. 

De l’Héliotrope. 

Cette fubftance très connue des Anciens , & très eftiméea 
par Eux, fe trouve en Sicile de toutes les deux qualités . L’uncj, 
comme on fçait , à fond verd picotté de petits points rouges ; 
l’autre à fond verd.& à taches jaunes;qui eft le véritable Héüotro. 
pe ou Tournc-fol des Anciens. J’aurais clafîé cette fubftance par- 
mis les jafpes , dont elle parait , au premier coup d’oeil , être 
une variété , fi fon tiffii était auffi ferré, & aulîi lilliceux que l’eft 
ordinairement celui de ces pierres , & fi les parties compofan- 
tes de cette fubftance fufTent toutes à baze Vitrifïable commy 
celle des jalpcs . Mais étant entre-coupées de particules Cal- 
caires 
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caircs , je l'ai regardé comme produit Reffraétairc , & j’en ai fait 
une clalTe féparée dans ce Chapitre . Voici les réfultats do 
mes opérations Chymiques à f egard de cette fubftance . 

N. ro l. Nom. Héliotrope , de Giuliano . 

Qualitéi . Grain très fin , tiflii égal , Ciment puiflànt , 
fond verd foncé , petites taches rouges à peine perceptibles pour 
la plupart , mais très abondantes. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable unie à la terre Calcairo 
avec furabondance de la première , cimentée par l’acide marin j 
colorée par une dirtolution végétale tantôt Calcaire ; & tantôt 
Vitrifiable , pour le fond , & par une teinture d’Or de Caffius 
pour les taches rouges . Cette fubftance doit être regardéo 
comme une variété du jafpe fanguin , ou plutôt, comme une 
cfpécc de jafpe fanguin Reffraâraire , d’autant plus qu elle pro- 
vient de la même carrière dont on tirre le jafpe fanguin vé- 
ritable . 

N. to II. Nom. Héliotrope , des environ! de' i Colli : 

Qualités . Grain fin, tiffu inégal , Ciment puiflànt , fond 
verd foncé , parties & ramages jaunes . 

Nature . ^aze de terre Vitrifiable unie à la terre Calcaire, 
à peu près a parties égales ; cimentée par l’acide marin , colo- 
rée par une diflolution végétale très fermentée dans le fein do 
laquelle, avant une condenfation parfaite, s’eft ghrtè un dépôt 
fecondaire de diflolution de moellon jaune . Cette fubftance & 
la précédente ont toutes les deux eues un fluide agatifant abon- 
dant pour délaïer les dépôts de leurs bazes , & pour les conden- 
fer . On ne les trouve qu’en cailloux roulés . 

CLASSE XIII. 

De la Tartarucca . 

Cette fubftance eft encore une de celles qu’on doit regar- 
der comme abfolument propre à la Sicile , n’ayant vu nulle 
part rien qui lui reflemblât . On trouve cette pierre en cailloux 
roulés de 4. à 5. pouces en quarré, fur le Mont S. ; Julien , & 
près de Sainte-Marie dcl Bofco. On lui a donné le nom de Tar- 
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tarucca, ou écaille de Tortue , à caufe de la rclTemblance qu’à 
cette pierre avec certe dernière fubftancc . Voici le détails de 
fon analyfe chymique . 

Qualités. Grain afsès fin , tiflu inégal. Ciment médiocre» 
ment puiflànt , fond obfcur , petites & grandes taches jaunes . 

Nature . Baze de terre Vitrifiable unie à la terre Calcairo 
avec furabondancc de la fécondé , cimentée par l’acide ma- 
rin uni à l’acide phofphoriquc , colorée par une diflolution de 
roche pourrie , pour le fond , & de moellon jaune , pour les 
accefloires . Cette pierre fait beaucoup d’effcrvefcence avec les 
acides , mais ne fe vitrifie qu’avec l'addition d’un flux puitfànt. 
Dans fon état naturel , elle ne prend jamais un beau poli , & fon 
tiflu eft toujours parfemé de petites poroficés . 

C L A S S E XIV. 

Des Jades. 

Dans le Chapitre IX. de ma Lythographie Sicilienne , j’af 
parlé d’un morceau de jade blanc laie trouvé en Sicile, dont on 
a fait une Sauçiére très joliment travaillée , depofée dans le Mu- 
feum des Jcfuitcs à Palerme ; & qu’il ne faut pas confondre 
avec une autre fauçiére à peu-près du même goût faite de pâte 
de Ris, de la Chine . C’cft le feul témoignage que puiflenc citer 
les Siciliens de l’éxiftcncc de cette fubftance dans leur Pays , 
encore eft-il fujet à être révoqué en doute . Je n’en ai parlé 
que pour n’avoir point à me reprocher d’avoir omis quelque.» 
nature née dans le fein de cette Islc . Mais en même tems , je 
me déclare le premier incrédule à l’egard de l’éxiftcnce de ce 
produit en Sicile • 


CLASSE XV. 

Des Avanturincs. 

La reflemblance d’un efpéce de marbrc-Agatc , ou marbre 
Reffra&airc de la Sicile , avec la vitrification artificielle qu’on 
vc.nd à Vcnife fous le nom d’ Avanturine , a fait donner le» 
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même nom à cette production naturelle , mais finguliére. 
Au premier coup- d'oeil , cette pierre parait être un mar- 
bre , mais l’eflfervefcence lente que produit le contaâ des 
acides fur fes parties compofantes , la force du ciment , & Lu 
beauté du riflTu de quelques unes de fes parties , enfin la ten- 
dance qu’ont fes particules compofantes à fe vitrifier avec l’ad- 
dition d’un flux quelconque ; ont fait reconnaître que c’était 
un produit tenant à la terre RetfraCtairc ; fans quoi , fuivant la 
clarification des Marbriers Siciliens, je l’aurai placé parmis les 
marbres de ce Royaume . Tel eft le réfultat de l’analyfe que j’en 
ai fait . 

Qualité/ . Grai n afsès fin , tilfu ferré par intervalle , & a P- 
sès porreux dans certaines parties , couleur obfcure rougeâtre» 
dans le fond, petits points luifans. 

Nature. Bazc de terre ReffraChtire , cimentée par l’acide 
marin uni à l'acide phofphoriquc, colorée par une dilTolution.. 
de moellon rouge combinée avec une autre diftolution de ro- 
che pourrie . Il y a des parties dans cette fubftance qui fem- 
blent avoir été condenfées à l'aide d’un dépôt de fluide agati- 
fant ; mais il y en a très peu de cette nature . Les petits points 
luifans qui brillent dans ce fond obfcur , & que quelques Natu- 
raliftcs avaient pris pour des débris pyriteux , ne font que des 
particules micacées emprifonnées dans la maife de cette pier- 
re, encore dans le moment de fon état de fluidité. Peut-êtro 
eft-cc l’examen de ce produit naturel qui a fait naître l’idée de 
l’Avanturine artificielle. C’eft ainfi que la Nature d’une manière 
dirédle ou indirèâe a fervi fouvent de guide à ces découvertes, 
dont l’homme tire tant de vanité . La reflfemblance de ces petits 
point lumineux avec des fraftures de pyrites ; enhardit bien-., 
fouvent les Marbriers Siciliens à fournir aux Amateurs des cail- 
loux pyriteux , en place de la véritable Avanturinc , mais tout 
ConnaifTeur, fur tout quant il eft prévenu de la fraude, peut 
facilement ne point s’en laiffer impofer. Cette fubftance vient 
pour l’ordinaire fur le MontCaputo, mais toujours fous Lu 
forme des cailloux roulés . 
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CHAPITRE V. 

Des produits Sémi - Métalliques • 

CLASSE I. 

Des Pierres Pyriteufes. 

L ’Abondance des Minéralifateurs en Sicile , rend les pyrites 
très communes dans ce Pays, & fi l’on devait appcller 
pierres pyriteufes toutes celles ou cette fubftance fc rencontre, 
ou devrait claffer nècéifairement fous cette dénomination nom. 
feulement les marbres de ce Royaume , mais encore fes jafpes, 
fes agates , jufqu a fes pierres argilleufes & arenaires , qui tou- 
tes en font remplies . Cette confidérarion nous engage à nca 
comprendre fous ce nom , qüe ccs pierres dans lelquclles cette 
fubftance abonde au point d’aller de pair,pour ainfi dire, avec les 
particules compofantes de la pierre même. Dans ce cas font, 
primo . La Roche pyrireufe du fleuve de Nifo^/îroWo, les différen- 
tes efpéccs de Lapis-lazuli que produit le meme endroit. Nous 
commencerons par l’analyfe de la première fubftance . 

N. [J I. Nom. Roche pyriteufe , du fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain afsès fin. Ciment puiffant , couleur bru- 
ne , dépôts de pyrites rrcs abondans . 

Nature . Bazc de terre Vitrifiable cimentée par l’acide vu 
triolique, colorée par une diffolution de corps animaux dans 
l’état de chaux . L’abondance du fouffre des environs , joint aux 
principes cuivreux qui font répandus dans tous les produits des 
environs a formé dans cette pierre des dépôts pyriteux très con» 
fidérables qui, tantôt font en mafl'cs informes , & fans configura- 
tion déterminée , & fouvenr prefentent urc fuite de paillettes 
micacées, ou du moins paraiflàns telles . Effet qu’on ne peut 
attribuer qu’au plus, ou moins de force du Minéralifatcur , & de 
l'acide cimentant. 

N“ II. Nom. Lapis - Iaz.nU batard , de fleuve de Nifo . 
Qualités . Grain fin dans les parties colorées , & plus grof 
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fier dans la baze , Ciment inégalement puifîànt , couleur blan- 
che dans le fond , taches bleues , pyrites abondantes. 

Nature. Baze Spâthique Vitrifiable cimentée par l’acidci 
marin , colorée dans le fond par la teinte naturelle de fes par- 
ties compofantcs ; & dans fes taches par un azur cuivreux (a) 
très beau dans fa Nature, mais affaibli dans fa teinte, par l’a&ion 
immédiate de l’acide cimentant fa gangue. Scs pyrites font cm, 
paillettes . C’eft la Chryfocole des Anciens . 

N.'° III. Nom. Lapis - lazuli mêlé de taches bleues & ver- 
tes , du fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain fembiable à celui de la première efpéce, 
■Ciment puillànt par intervalle , couleur fauve dans le fond , ta- 
ches vertes & bleues , pyrites abondantes . 

Nature . Baze de fcld Spath , cimentée par l’acide marinu 
uni à l’acide phofphorique , colorée par la teinte naturelle 
des parties compofantcs . Les taches bleues de cette pierre font 
ducs à l’azur de cuivre dont tous IcsNaturaliftcs favent la forma- 
tion ; quant aux taches vertes , elles proviennent d’une fimple 

diifo- 


(a) M.’ Matgrajf curieux d'analifer U Tjittirc de la pierre ifagur , 
fourni fi à différentes épreuves, telles que la digcflion dans f alkjli volatil , 
la diffolution dans les acides , & la précipitation dans le même alkali , après 
l'avoir dépouillée de fon mica , & à la fuite de fes effais n'ayant obtenu au- 
tun réfultat cuivreux , a décidé que cette pierre devait fa couleur au fer . 
H.' t'aimant de Bornant dans fa Minéralogie fait à ce fujet une observa- 
tion tris judicieufe , en iifant : qu’il reliait encore à fçavoir : (après 
ces expériences) fi les pierres d’aiur de toutes les contrées fe ref- 
feinblent au point , de rendre générale la conféquence qu'en tiro 
M. T Margraff fur la feule tfpéce qu’il ait analifee . Jl ce raifonnement 
f o/irai joindre les réfultats de mes opérations Chymiques à l’egard de /<*_» 
pierre dagur de Sicile s avant de l'avoir encore connue j'avais fournis aux 
mêmes épreuves let lapis -laguli qui nous viennent de Chypre, d'FfpagruL-* , 
de Truffe , de Terfe , de la Chine &c. & je n'ai trouvé de différence que 
dans le degré de pefanteur & de dureté rfpeclivement de l’une à l'autre^., 
q uant au refie , c’était toujours la mime Toiture , & le cuivre , viftblement, 
jparailfait fon T/incipc colorant . la pierre d'agur éprouvée par M.' Atxrgraff 
était de Friedberg,a ce que le rapporte M.' t'aimant , je n ai jamais eu oc - 
tafton de f analyfer , ma : s il fe peut qteffcHivcment elle participe du voifi- 
na;e de que'que mine ferruginenfe , en ce cas là , ce fl une variété de plut 
dans le genre des lapis - laguli connus , mais cela n’influe nullement fur le refle. 
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dillblution cuivrcufc tranlfudante à travers de ces pierres, & 
leur donnant cette teinte, ainfi qu’on voit dans les mines de 
cuivre , les diflolutions vitrioliques donner cette couleur à tous 
les corps quelles touchent , & particuliérement aux corps cal- 
caires qui lesabforbent plus facilement, furtout les corps ani- 
maux. Comme on peut le voir dans la formation de laTur- 
quoife à peine connue de nos jours , & qu’un heureux ha- 
zard a fait découvrir , ainfi que la plupart de nos plus belles 
connaiflances . 

N. ro IV. Nom. Lapis-lazuli bleu clair , à taches verdâtres , Ha 
fleuve de Nifo . 

Qualités. Grain graveleux , Ciment faible, couleur fau- 
ve dans le fond , taches bleues claires , & verdâtres . 

Nature . Baze de feld Spath , cimentée comme le lapis-la- 
zuli du Numéro ï. colorée dans le fond par la teinte naturelle 
xles parties continuantes , & dans les taches bleues par un- 
^zur de cuivre très faible en teinte. Les taches verdâtres font 
de la Nature de celles du Numéro deux , mais leur teinte cft 
beaucoup moins vive . Les pyrites de ce lapis-lazuli font en- 
malfe , fans aucune configuration déterminée. Cette pierre 
cft la même que l’on vend dans le commerce fons le nom de 
pierre d’azur de Naples . Elle rcllèmble beaucoup à cello 
d’Arménie , & l’on en Élit du très beau bleu de Montagne 
de Boutique . 

N. r0 V. Nom. Lapis-lazuli bleu , du fleuve de Nifo . 

Qualités ■ Grain fin , Ciment puiflant, Couleur bleue dans 
le fond , petits ramages blancs , paillettes d’or . 

Nature . Baze de terre Calcaire combinée avec la diflo- 
lution d’azur de Cuivre, formant un tout compacl, pefant, 
opaque, denfe, & capable du plus beau poli. Cimentée par 
l’acide vitriolique . Les ramages blancs de cette pierre font 
des parties calcaires qui n’ont point été combinées avec la- 
dillblution d’azur, & qui font reliées dans leur état naturel. 
C’eft le feul deffaut qu’ait cette pierre , fans quoi , on pour- 
rait l’cgaler au lapis-lazuli Oriental . Cette pierre eft extrême- 
ment rare à trouver dans ce moment cy , à caufe de l’avari- 
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ce des habitans de ces Contrées ; ce qui tente le plus leur 
cupidité, eft de rencontrer quelque-fois dans cette pierre» 
quelques particules d’or , & comme le mica eft bien plus cont> 
mun dans cette fubftancc , & qu’il a , à l’apparence , l'oeil de ce 
métal, cela fuffit pour faire brifer les plus beaux morceaux» 
que le hazard dépofe fouvent dans ces mains aufli ignorantes 
qu’avides . 

classe II. 

Des Dcndrittcs , & des Cailloux ramifiés . 

L’origine des Dendrirtes a occupé en tous tems les Natu. 
raliftes, & aucun d’Eux encore n’en a fçu dire autre choftj, 
finon que, c’était un procédé de la Nature opéré par des fluides 
chargés de fubftances métalliques . Je ferai également de ce 
dernier avis , & je regarderai J es phénomènes que nous pré- 
fentent ces pierres , comme autanc d’Arbres de Diane na- 
turels . 

La Sicile en offre beaucoup de variétés dignes du Ca- 
binet d’un Amateur . En voici les principales , avec les reful- 
tats de leur analyfc . 

N. rJ I. Nom. Dendritte à fond jaune clair toute couverte _» 
de petits filament noirs de t EpaiJJcur d'un Cheveux , du Mont 
Bile mi . 

Qualités 1. Grain médiocrement fin. Ciment faible, cou- 
leur jaune pâle, ramifications confinantes en petits filamens 
noirs . 

Nature . Baze Calcaire , efpéce de moellon cimenté par 
les mêmes principes qui cimentent les variétés de cette der- 
nière fubftancc , Colorée dans fon fond par une diflolution 
ferrugineufe ochracée très légère, quant à fes ramifications, 
on ne peut les attribuer , qu’aux principes énoncés au com- 
mencement de cette ClafTe ; c’eft-à-dire , à un fluide chargé 
de difTolution métallique tranffudant à travers les pores di> 
cette pierre , s’y minèralifant , & y végétant , fi j’ofe le dire, 
comme dans les Arbres de Diane . Mais l’arborifation en eft 
indécife . N. to IL 
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N.” IL Nom. Dendritte à fond jaune clair foupondrée de_, 
petit 1 bouquets noirs Ù" gris . Les bouquets ne font pas ramifiés , 
mais déjjinent à peu pris la figure d'une Marchantine vue au mi- 
crofcop : , de Bile mi . 

Qualités . Grain médiocrément fin , Ciment faible , cou- 
leur jaune tendre dans le fond . Bouquets noirs & gris épar- 
pillés & flottans dans l’immenfité . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée & colorée dans 
le fond, comme celle de la Dendritte du Numéro I. Quant aux 
bouquets , il faut obferver quils offrent un double motif de 
curiofité aux analyfes d’un Naturalise Chymifte , dans la di- 
verfité de leurs teintes , fans qu’aucune d’elles maniféfte vifiblc- 
ment le métal agiffant . Ne pourrait-on pas de cette double 
nuance deviner le principe arborifant 1 ou plutôt reconnaître 
fa marche , encore plus cachée que le principe lui même . Le 
peu d’union des bouquets eft accidentel , & provient tantôt 
de l’interruption de l’aélion , & tantôt de la faibleflc du prin- 
cipe agifTant . 

N. to III. Nom. Dendritte à fond jaune couverte de grnjfes 
lignes noires , qui font toutes terminées par une tache noire , & 
dans les interfiiees des lignes , fe voyent de petites ramifications 
tris jolies , de Bilemi . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment plus puifTant 
que dans les deux efpéces précédentes , couleur jaune ten- 
dre dans le fond , grofles lignes & pétites ramifications 
noires . 

Nature . Baze de terre Calcaire , cfpéce de moellon , 
cimenté & Coloré comme les efpéces précédentes , exce- 
pté , que je crois reconnaître dans cette Dendritte cy un peu 
plus d’acide Phofphorique . Ce qui donne un peu plus de nerf 
à fon ciment , & influe même fur la nuance générale . Lza 
fond de cette pierre eft jaune , mais un peu «noms clair quej 
les deux autres efpéces . Les ramifications font des plus tin- 
guliéres , & il n’eft point de Naturalilîe qui puiflè rendre rai- 
fon d’ une configuration suffi bizarre , & qui pourtant doit 
avoir fon principe , puis qu’on la voit continuellement repe- 
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téc dans la même efpéce de pierre . J’aime mieux fufpendre 
mes doutes à ce fujet , que de décider fur un point auflî mal 
éclairci . 

N.‘° IV. Nom. Dendritte à fond gris bleu arborifée de noir , 
de Bilemi. 

Qualités. Grain médiocrement fin, Ciment faible , fond 
gris bleu , arborifation noire . 

Nature. Bazc de terre Calcaire cimentée comme les Den- 
drittes precedentes , colorée par l’union d’une diflolution de 
corps animaux dans l'état de chaux à une diflolution de corps 
animaux dans l’état charboncux . Ce qui a produit fur co 
moellon une teinte gris-bleuë très agréable à l’œil. L’ar- 
borifation de cette Dendrittc cft plus parfaite , il femble que 
la Nature fc foit plu à imiter quelques plantes, particulièrement 
les fucus , les piccea , & les meléfes . 

N. t0 V. Nom. Dendrittc à fond jaune tachetée deverd fon- 
cé , avec arborifation noire tris élaguée . 

Qualités . Grain médiocrement fin , Ciment faible , taches 
vertes , arborifation noire . 

Nature . Baze de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
rin , uni à l’acide phofphorique , colorée par une légère diflo- 
lution ferrugineufe dans un état ochracé , mais très déla- 
yée . Les taches vertes répandues dans la malle de cetto 
pierre , proviennent de l’infiltration d’une diflolution vé- 
gétale , dont on reconnaît facilement l’aétion fur la crouto, 
qui pour l’ordinaire recouvre ces pierres . Les arbori- 
fations de cette Dcndritte , & de celle du Numéro précédent 
font fi vraies , fi bien déflinées , qu’il n’cft point étonnant 
du tout que beaucoup de Naturaliftcs , fe contentant d’ une 
analyfe Amplement fuperficicllc , aient crûs qu’elles prove- 
naient d’une plante véritable enfermée dans le fein du cail- 
loux . Les taches vertes de cette cfpécc n’appuïaient par 
peu leur fentiment , mais il n’eft plus de doute à cet égard. 
Il ferait à délirer pour l’utilité de l’Hiftoirc Naturelle relati- 
vement à la formation de beaucoup de corps femblables, que 
nous connuflions auflî bien la marche des corps agiflànts, 
que nous en connaiffons les Principes fecondaires. Les 
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Les Dendrittes viennent pour l’ordinaire en cailloux de 
différentes grandeurs , dans cet état elles ont l’air d’une 
véritable Géode métallique , & leurs arborifations font tou- 
jours plus parfaites ; pareeque la croûte pierreufe qui les 
environne empêche jufqu’au contaél immédiat de l’air , & 
l’opération fe fait dans un état de tranquillité parfaite . Mais 
on en trouve aulfi en couches , n’excédant pas y. à 6. palmes 
de longueur , fur à peu près la moitié de largeur . Dans cet 
état elles n’ont de croûte que d'un feul côté , & paraiffent 
avoir été détachées d’une couche fupérieure. 

Ce font ces deux états que l’on diftingue improprement 
en Sicile par les noms de Ciacca & de Breccia figurât a . Jca 
crois me rendre plus intelligible en me fervant pour les pre- 
miérs du nom générique de Cailloux ramifiés -, & de celui de 
'Dendrittes , pour les autres . 

'CHAPITRE VL 
Des produits accidentels . 

CLASSE I. 

Des Roches à empreintes. 

C E que l’on a foupçonné à l’égard de la formation des Rami- 
fications que l’on admire dans les Dendrittes, peut fe dire 
non feulement avec plus de probabilité , mais même d’une ma- 
niéré très décidée, rélativement à l’origine des phénomènes que 
nous offrent tant de roches embellies par les plus belles emprein- 
tes. Je ne parle point dans ce moment cy des carrières de Ver- 
rone , d’Aix en Provence , de Papenheim , de Pruflc , de Saxe, 
de Heflc &c. je me reftraints à l’analyfc des feules variétés offertes 
par le terrain de Sicile . 

N. ro I. Nom. Pierre figurée des environs , de Palerme . -, 

Qualités . Grain égal , Ciment médiocrement puiffànt , 
couleur blanchâtre , empreinte de plantes & de coquilles. 

Nature. Bazc de terre Calcaire cimentée par l’acide ma- 
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rin uni à l'acide phofphorique , colorie par la teinte naturelle 
des parties conipofantes , fâlic par l'infiltration d’une diflblu- 
tion de roche pourrie très légère . Cette empreinte eft duc à 
une fimple aggrègation de parties Calcaires dans un état de flui- 
dité moïenne à 1 entour d’un corps animal , ou végétal quel- 
conque . Avec le tems, ces corps emprifonnés fe diffolvent, 
fe putréfient , Scieurs débris privés de l’humide qui les liait, 
tombent en une efpéce d’efflorcfcence , & rapiffent le dedans 
de leur prifon d’une teinte obfcurc, unique refte , & preuve 
évidente de leur éxiftence partie. Parmis les plantes, c’eft l'Er!c » 
Jcopari.t & filvejhis , le Rododendron , les épis de froment , tou- 
tes fortes de joncs, le genet &c. , qui fe voient le plus commu- 
nément dans cet état . Parmis les coquilles : ce font les Buccins , 
le Cames , les Volutes , les Huîtres , & les Coeurs de Boeufs , qui font 
ainfi emprifonnés . On trouve encore de ces roches à emprein- 
tes , à Centorbi , à Sainte Caterinc , & fur les Schyfles qui re- 
couvrent le charbon minerai de la Carrière près de Mefline. 
Mais comme c’eft à peu près la même qualité , je me bornerai à 
l’analyfe que j’en at faite cy pelTus , à l’Article des Schyftcs , 
& je n’entrerai ici à ce fujet que dans un détail très abrégé. 

N." II. Nom. Scbyjles cbarboneux à empreintes , des environs , 
de Meffine . 

Qualités. Grain rabotteux, inégal, graveleux. Ciment 
très puiftànt, couleur noire, empreintes plattes. 

Nature . Baze de terre Vitrifiable cimentée par l’acide vi- 
tciolique fou vent avec apparence fulphureufc , colorée par une 
«kiffolution végétale réduite dans l’état charboneux , détrempée 
par quelque huile cflèntielle, & condenfée par l’aélion d’un_, 
acide vitriolique puiflant . L’empreinte des plantes fe fait fur 
ees pierres de la même manière que fur les autres roches à em- 
preintes, avec la feule différence que dans celles cy l’aélion 
mordante de l’acide cimentant, quoique invifible en apparen- 
ce , agit plus efficacement fut les plantes emprifomtées , & les 
détruit en peu de tems. Au lieu que les fucs gras qui abon- 
dent dans les autres Roches s’oppofcnt à une déftruétion auflî 
prompte des corps qu’elles renferment. 

CXAS- 
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C L A S S E IL 
Des yeux de Serpent . 

Autant que les yeux de Chats font célébrés en Orient, & 
en Allemagne , autant font prefque confidérés les yeux de Ser- 
pent en Italie . La fuperftition y a attaché beaucoup de vertus, 
& le préjugé aveugle & fervile croit, dans la configuration acci- 
dentelle de ces pierres , reconnaître une certaine analogie avec 
la partie de notre corps qui lui refTcmble le plus . Aufli ancien- 
nement en faifait-on des amulettes aufli efficaces pour le mai 
d’yeux, que la poudre de perlinpinpin ; mais très bien païées par 
les Grands,& parconféqucnt très vantées par les Médecins igno- 
rans, & par les Charlatans de ce rems. Toute la différence qui fe 
trouve entre les yeux de Serpent , & les yeux de Chats ; c’eft 
que les féconds font un produit tenant à la terre Vitrifiablc, 
détaché d’un cailloux de jafpe ou d’agate, aulieu que les fé- 
conds , font abfolument Calcaires , & proviennent d’un frag- 
ment de couche argilieufe pétrifiée , ou bien , font une goutte _* 
d’albâtre , ou d’alabaftride . J’entens par goutte d’albâtre ou 
d’autre fubftance , ces gouttes colorées qui tombant par des 
routes féparées , & en différents tems , dans un état de demie- 
coagulation encore , dans les petits ruifTeaux d’une matière flui- 
de & différemment colorée , font naître ces cercles répétés 
auquels , à caufe d’une rcflèmblance très grofliérc , on a donné 
le nom d'yeux . L’art aide beaucoup la Nature dans cette ref- 
femblance, par le foin que l’on prend d’arondir la plupart de ces 
cercles par une taille étudiée . C’eft à Malthe qu’on peut fe pro- 
curer le plus facilement ces fartes de pierres , parmis lefquels 
on obferve des variétés afsès remarquables pour en haufTer lej 
prix fouvent jufqu’au quatruple du prix courrant . Les yeux 
de Serpent communs font à deux couleurs , blanc & noir, 
les plus cftimés font à quatre : blanc , gris , verd & noir . En- 
tre ces deux états , il en eft un médiaire , qui n’offre que trois 
teintes , la blanche , la grife , & la noire ; ccs différentes cou- 
leurs proviennent des diffolutions ordinaires qui bigarent les 
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tifTus des marbres . La difficulté de trouver de belles pierres en 
ce genre provient du mélange ordinaire des teintes entre-clles 
dans le moment de la déguftation . 

classe III. 

Des pierres Stellaires . 

Autant que les yeux de Serpent avaient été préconifès 
pour les maux d'yeux , autant, & plus encore le préjugé accor- 
dait-il anciennement de vertus aux pierres Stellaires , à caufe de 
quelques lignes caradériftiques qui diftinguaient ces pierres , 
& qui rcffemblaïent un peu à des étoiles, qui, dans ces fiécles , 
comme on fçait , avaient beaucoup d’influence fur les hommes, 
& plus d’empire encore fur les efprits crédules . 

Ces pierres ne font autre chofe que des Madrépores dia 
differentes qualités, enveloppés d’une incruftation pierreufc,tan- 
tôt Vitrifiablc , tantôt Calcaire , fuivant la qualité du terrain^ 
dans lequels il fe trouvent emprifonnés ; & pétrifiés eux mêmes 
par un fuc lapidifique fi puiflant , que ne leur laiffant que leur 
configuration extérieure , il pénétre ces produits au point qu’il 
dénature leur fubftance , & les fait devenir , pour ainfi dire, 
de la nature des particules qui les renferment . La France , la-. 
Suiffe , les Alpes , abondent en ces produdions , & par tout ou 
la mer a pû laiffer quelque vertige de fon féjour,on retrouve ces 
témoins irréprochables des dépôts confidcrables faits par cet 
élément fur notre Globe . La Sicile ayant été expofée à des ré- 
volutions fréquentes & prefque générales, a vû détruire dans 
fon fein tout ce qui ne pouvait pas offrir un obftacle infur- 
montable à la violence d’une lave enflammée . De cette maniè- 
re les pierres Stellaires font abfoluinent inconnues , à plus des 
deux tiérs de la Sicile, & meme celles qu’on trouve à Girgenti . 
Les Scoglietti , les fleuves Durillo , Achates &c. font pour la 
plupart roulées , petites , & d’une qualité très commune . Les 
plus ordinaires font les l'ibulltts , les Cérebrites , & les Oeillets . 
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CLASSE IV. 

De la Lunaria. 

La fingularité de cette pierre , & la manière dont je fçoup* 
çonne qu’elle fe forme, m’a engagé à en faire une clafTc particu- 
lière, fans quoi.j’aurais dû la placer partnis les produits Reffraétai- 
rcs , étant vifîblemcnt de cette Nature . 

Ainfi que dans les pierres Stellaires les Madrépores fer- 
vent de noyau ou de centre , autour duquel s’ammôncèlcnr, 
& fe condenfcnt les terres ambiantes ; tout de même dans la_* 
Lunaria.ee font les Dentales qui font employées par la Nature an 
même office , ce qui produit dans cette pierre une triple variété 
fuivant la taille qu’on lui donne; l’horizontale eft la plus belle , 
car elle prefente une furface lifTc à fond jaune clair parfemé da po* 
tits cercles un peu oblongs & blanchâtres, avec une nuance tou- 
jours plus affaiblie vers le centre & vingt petits cercles l’un dans 
l’autre finifiknt par un point blanc . La coupe diagonale pre- 
fente le même phénomène, excepté que les cercles font plus 
oblongs , & le point du centre eft plus large . La taille per- 
pendiculaire , offre l’image d’un Madrépore Tibulitc , ou d’un 
buffet d’orgue , dont chaque tuïau eft plus étroit vers le haut , 
plus large vers le bas, & chaqu’un d’eux eft féparé par une pe- 
tite raie jaune . La pétrification de ces corps n’en a point chan- 
gé la Nature. Lattiïaux des Dentales font toujours effervefeen- 
cc avec les acides , & le fond étant argillcux , eft abfolument 
Vitrifîable . Cette pierre vient des environs de Sciacca , & ne 
paffe guerres la largeur de deux palmes au plus . Il faut être fur 
fes gardes au fujec de eefte pierre , car les marbriers Siciliens 
qui l'eftiment beaucoup , ont mille moïens pour tromper les 
Achcttenrs , & furtont les Etrangers , fur lefquels l’urbanité gé- 
nérale de la Nation ne s'eft point encore étendue à ce fujet. 


CON- 


Digitized by Google 



0 ïo 6 fjfe 


CONCLUSION. 

0 

D E cette Analyfe générale de toutes les pierres de la Sicile, 
dont tout Lcfteur judicieux fendra aifément l’immenfe 
travail, il eft bien facile de connaître quel a été le motif qui 
a guidé ma plume , & qui fcul a pu me faire furmonter tous 
les obftaclcs , pour ne pas dire tous les périls que j’ai bravé 
pour parvenir au but que je m’étais propofé . Mon eftimo 
pour une Nation vraiment rcfpéélable par fes vertus ; & par 
les belles qualités , a fait naître dans mon coeur l'envie de 
pouvoir lui être utile j les rares dons , dont la Nature a en- 
richi ce pays , m’en ont fournis l'occafion , je l’ai faille avec 
empreifement , & rien ne m’a coûté , lorfque j’ai vû quo 
je pouvais concourrir à augmenter fon bien êrre , par la Am- 
ple expofition des richelfcs dont la Sicile regorge , & qu’ 
elle ne connaît pas elle même . J’ignore fi j’ai rempli monu 
objet avec la dignité qui lui convient , un pareil fujet au- 
rait exigé une plume plus vigoureufe s mais j’ai cru qu’en-, 
traitant une femblable madère il fuffifair d’unir le flambeau 
des Connaii&flccs à celui de la Vérité . 
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DISCOUR S 

SUR LA VITRIFICATION 

DITTE CALCARA DE PALEKME. 

en n’ eft plus commun que les verres colorés , 
l’Allemagne , Si fur tout la Bohême en abon- 
dent. Il n’ cft plus même de boutique de ver- 
rerie un peu bien fournie , ou l’ on ne trouve 
aujourd’hui des criftaux de toutes les couleurs 
poflîbles . Mais les vitrifications de S.' Martin 
près de Palermc , font d’une nature qui n’a aucune co-rélatioiL» 
avec ces produirions , & ne peut leur être même aflimilée que 
comme vitrification . En ce cas là , elle reflèmblc auflî aux la- 
ves , & aux différons produits que les Volcans vomiflent , & dont 
ils recouvrent leurs Craréres . 

Ou connait dans la Nature trois fortes de vitrifications , 
celle qui produit les pierres precieufes, & qu’on connait mieux 
(bus le nom de cryftallifarion , qui cft la plus parfaite de toutes, 
parce qu’ étant l’ouvrage , du tems , fans l'intermède d’aucune 
action violente, fes parties font beaucoup mieux rapprochées, St 
les vapeurs métalliques qui s’y trouvent renfermées , y parailfent 
avec plus d’éclat , parccque l’égal tté des angles réfléchit mieux 
la fai focaux lumineux. Les vitrifications Volcaniques competent 
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celles de la fécondé clpéce ; le violent dégré de chaleur que les 
matières liquéfiées , reçoivent, l’abondance du Phlogiftique; le 
concours de cent natures différentes ; prefentent quelque fois dans 
cette clafiè des produirions étonnantes , pour lefquelles fouvent il 
n’eft pas de nom connu dans aucune langue , & dans la formation 
defquclles un Chymifte, quelque habile qu’il foit, eft bien des fois 
embarartè de reconnaître les corps qui y ont concouru . Telles font 
ces belles laves qu’on admire fur le Vefuvc , & fur l’Etna , la pier- 
re Obfidicnnc de Srrongoli , les vitrifications du Volcano &c. 

Les vitrifications faites de mains d’hommes forment la troifié- 
me clarté , & la plus nombreufe , parccque le befoin & le luxe 
éguillonnant les génies laborieux , leur a fait faire mille découvertes 
très - agréables > & très-utiles en ce genre. 11 faudrait un volu- 
me entier pour la feule énumération des vitrifications que Venifc , 
Drefdc, fl? Pmi* ont fourni aux Amateurs ; Kunkel & Hcnkcl en 
ont connu plu* de quatre cent efpéces différentes . Et depuis eux 
leur nombre a confidérablcmcnt augmenté . 

Lâs de colorer la plupart de ces vitrifications par les vapeurs 
métalliques , ou par l’alliage des métcaux , & dos detni-méteaux 
mêmes . Ifaac Rofneck Flamand , a été le premier qui ait tenté 
de puifer dans le règne végétal des couleurs plus vives que celles 
qu’offraient les Emaux , & de chercher fi j’ofe le dire y unc'autrcj 
nature de vitrification . Après Lui , beaucoup de Chymiftes font 
entrés dans la même carrière , & en marchant fur fes traces , ont 
trouvé les verres d’Héliotropc , dcGenet, de Fougère > de Ris, 
de Soude , d’Orrie , de Bruïere &c. 

Quand je dis verre d’Héliotropc , ou de Ris , je ne prêtons 
pas pour cela que les fculs Tels de ces plantes foïent capables de 
produire les vitrifications qu’on vend fous ces deux noms . 

La baze fera toujours une terre vitrifiablc quelconque , à la 
quelle la jonction des fcls d’une plante ajoute ou donne la tran- 
fparcncc , & la couleur . 

La Calcara de Palerme eft dans ce genre , & c’eû le Genêt 
dont on employé les fels dans ce pays.C’eft même au hazard qu’on 
d« it la découverte de cette nouvelle vinification, d’autant plus fin- 
guiiérc qu elle provient d’une pierre calcaire . Je 
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Je vais commencer par l'hiftoire de la découverte , enfuitc 
je donnerai les procédés relatifs aux variations des teintes s 
puis , je ferai connaître l’ufage qu’on peut faire de ces vitrifica- 
tions , eu égard à la grandeur des morceaux . 

Dans les Montagnes de Palerme , il en eft très peu de pri- 
mitives , prefque toutes , dans une formation fècondaire , preferw 
tent par tout la terre Calcaire fous mille afpeds diffèrens en 
marbres , en albâtres . en concrétions , en ftalaâites &c. 

Cependant il en eft dont le centre renferme un noyau co- 
nique primitif, & c’cft là qu’on trouve ces belles agates , ces 
beaux jafpes qui font une des premières richefiès de Sicile , & ca- 
ptivent l’admiration des Etrangers mêmes les moins Connaiflcurs . 

Cette abondance de terre Calcaire offre naturellement une 
grande quantité de bancs de pierre à chaux . S.' Martin , Riche» 
Couvent de Bénédictins à fept miles de Palerme , dans le vafte 
Domaine de fa dépendance en a prodigieufèment , & fait non feu- 
lement pour fon ufage , mais encore pour qui vient cnachetter, 
une chaux excellente qu’on préfère même à toute autre du pays , 
à caufe de fà blancheur , & l’efpêce de gluten qu’dlc contient , & 
par lequel fes parties cimentent mieux les matérieux entre les 
quels on l’employe . 

J’ignore la raifon de fon extrême blancheur , c’eft apparem- 
ment la nature de la pierre elle même . Quant au gluten , les eflâis 
chymiques que j’ai fait fur la pierre , m’en ont fait appercevoir la 
raifon , & j’cn rendrai compte à la fin de ce Difcours . 

Le manque de bois , & la quantité extraordinaire de genet 
qui croit fur toutes ces montagnes , on fait cmploïcr cette der- 
nière plante à éclairer les fourneaux déftinés à calciner la pierre» 
à chaux ; l’iminenfe quantité qu’on en brûlait tous les jours , pen- 
dant la quinzaine que le fourneau était allumé , laiflàit émaner 
beaucoup de fels qui tapiflàïcnt tout le cendrier d’une efpéce de fè- 
lénitc (âlinc, lorfque les plantes, étant déjà confumées ne fournit 
fàïent plus de fels , le violent dégré de chaleur qui fe trouvait alors 
■concentré dans le fourneau agitent fur les pierres qui y étaient 
renfermées après avoir calciné tour ce quelles pouvaient avoir de 
i Dd . caUai- 


Digitized by Google 




calcaire , a giflait en fuite fur quelques grains vitrifiablcs ou ré- 
fractaires qui fe trouvaient par hazard dans ces pierres , & fur le 
fer en diffoiution , quelle contiennent afsès abondemraent , com- 
binait le tout avec ces (êls , qui , formant alors un efpécc de Aux , 
facilitaient la fiifion , rendaient la vitrification plus pure , parconfe- 
quent plus diaphane , eft qui plus cft , la coloraient . 

Dans cet état . Suivant la nature des Aux , cette vitrification 
iè fai&nt peu-à-peu , formait une cfpécc de croûte au dcflbus , & 
à l’entour des pierres réduites en chaux . Pendant un tems très con- 
fïdérablc . ne fâifant pas plus de cas de ces vitrifications , qu’on n’a 
coutume d’en faire de celles qui fortent des fourneaux ou l’on fond 
les minerai de cuivre ou de fer , ou de plomb , on les jettait ; il y 
a même beaucoup de maifons anciennes qui en font bâties toutes 
entières . Mais l’induftrie commençant à étendre toujours de plus 
en plus fon empire dans ce pays fortuné , 'les belles teintes qu’otu 
a remarqué dans cette vitrification l’ont fait emploïer par les mar- 
briers , au déffàut du Lapis-lazuli , dont cette production joue aisés 
bien l’oeil à une certaine diftance . Par ce moïen les Proprietaires > 
fans s’en douter , ont trouvé une ptodu&ion nouvelle qui ne laifle 
pas d’être d’un certain rapport . 

Quoiqu’il femble que ce foyetlt toujours les mêmes Principes 
qui concourent à la formation de cette vitrification > il s’en faut 
de beaucoup que les teintes de tous les morceaux (oient égales . 
Elles varient même à l’infini , mais > voici les nuances principales , 
avec Iç procédé de leur formation, fuivant que j’ai été à même de 
m’en convaincre par mes eflâis Chymiques , & par l’obfervation des 
couches de ce fcUit , ou crouttc . 

L Cale ara bleue foncée . Vitrification à baze de terre argif- 
lcufe , avec furabondancc de fer , & peu de fel . 

IL Calcara bleue claire . Vitrification à baze de terre argil- 
leufe , avec parties égales de fer , & de (cl . 

III. Calcara noire . Vitrification à baze de terre argillcufe, 
avec furabondance de fel , & très peu de fer . 

’ IV. Calcara iun verd céladon . Vimficarion à baze de terre 
refraélaire avec très peu de terre argillcut , & parties égales de» 
fer , & de fel . ~ - Telles 
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Telles font les teintes principales de cette vitrification ; voi- 
ci à prêtent les accidens qu’on y trouve communément > & qui ne 
laiflënt pas d’avoir leur mérite , & leur prix . 

I. Calcara Etoilée à fond bleu clair . Vitrification à baze 
de terre argilleufc avec parties égales de fer , & de (ci ; Mais dans 
laquelle fe trouvent des aiguilles de la cryftalli&tion (clcniteufo 
du fel de genet , coupées tranfver&lement . 

II. Calcara noire Etoilée . Même accident arrivé dans une 
vitrification à baze de terre argilleufc , avec furabondance de fd , 
& très peu de fer . 

III. Calcara bleue foncée à baguettes comme les ferpentines . 
Vitrification à baze de terre argilleufc avec furabondance de fin: , 
& peu de fel . Dans laquelle te trouvent éparfcs au hazard plu- 
fieurs aiguilles de la cryftallifàtion féléniteufe du fel de genet , 
couchées horizontalement , & quelque fois diagonalcment . 

IV. Calcara noire , à grains de pavlîts blancs . Vitrification 
à baze de terre argillcufe avec furabondance de tel , & très peu 
de fer ; dans laquelle fe trouve un peu de nirre , ou de fd 
marin , dépofé apparemment fur les pierres par l’humidité de l’air 
avant qu’on les eut miles dans le fourneau . 

V. Calcara bleu claire à ondes d’un bleu un peu plut foncé. 
Vitrification à baze de terre argillcufe avec parties égales de for, 
& de fel . Mais la fufion des matières qui y ont concourra , ncj 
sert point fait, dans un fite égal, b matière liquéfiée a été obligée 
de s’écouler entre des morceaux non fondus encore , & ces dif- 
férentes couches ont confervé dans leur reffioidiflèment les finuo- 
fités qu’elles ont décrites dans leur écoulement . 

VI. Calcara bleue ou noire , à pointe blancs farineux . Vi- 

trification defèdueufe , foit à baze argilleufc avec furabondance 
de fer, Sc peu de fel j foit avec parties égales de fer , & de fel , 
foit enfin , avec furabondance de fel , & peu de fer . Mais faites , 
pour aiofi dire , par bonds, & par buts , avec l’admiffion des par- 
ticules Calcaires voifines calcinées , ou des particules Refradaires 
à moitié vitrifiées . ... 

D d i Quin* 
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Quinze jours cft le tcms qu’on donne à S ' Martin à la par- 
faite calcination de la pierre à chaux , 8c il fuffit pour donner à 
cette vitrification l’éclat . les couleurs > & la dureté qu'elle a .Je# 

• crois que l’on pourrait ajouter encore à chaqu’unc de ces qualités , 

• fi l’on voulait compliquer un peu plus ce procédé, en admettant 
dans les fourneaux , d’autres herbes â fc!s agiflàns , & d’autres flux . 
Cela produirait des combinaifons variées , peut être même fingu- 
liéres, & ne nuirait en rien à l’objet principal, c’eft-à-dire à la_i 
.chaux, qui provennant d’une terre calcaire, parconfcquent d’un prin- 
cipe entièrement différent de la terre vitrifiablc, & des flux; ne 

• pouvant point fe combiner avec aucun des corps qui feraient admis 
dans les fourneaux ; au milieu des vitrifications différentes qui s’y 
formeraient , confcrverait toujours là pureté, & fi j’ofe le dire, acqucr- 
rcrait peut-être encore un dégré de bonté de plus, par la plus grandp 
divifion de fes molécules triturées, & broïées par l'aétion mordant? 
.des fois > qui s’y trouveraient . 

Comme toutes les vitrifications en général , fans en cxcépter 
même celles qui fortent des fournaifes Volcaniques , celle de 
S. : Martin près de Palerme , ne fe forme qu’en petits morceaux , qui 
ne paffcnc pas pour l’ordinaire fix pouces de longueur, fur, à peu- 
près, quatre Pouces de largeur, & autant de hauteur , ou d'épaiflcur . 
Ce qui empeche qu’on n’en puifle faire des meubles d’un cer- 
tain prix. Cette matière dailleurs fe travaillant très bien, & re- 
cevant un très beau poli , excépté lorfque la Calcara eft étoilée ou 
mouchettce, car alors tous ce qui n’eft pas le fond même de la vi- 
trification , ne prend qu’un poli terne , & qui par confequent n’a 
plus ce ta<ft velouté au toucher , qui fait un des principaux mérite* 
-des ouvrages de ce genre . 

La dureté de la Calcara furpaffe de beaucoup celles de tous 
les Marbres , des Albâtres ; Allabaftrides , Concrétions & autres corps 
calcaires , reflèmblc beaucoup même à celle des cryftaux de rochp 
de Bohème , mais ne s’approche nullement de celles des agates , 8c 
-des jafpes de Sicile, qui , différent eux mêmes beaucoup des pierres 
orientales en ce genre . Cependant on cft obligé de la travailler a 
la roue , fur tout pour en faire des boctes ovales ou rondes de deux 
f ; i, j mor- 
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morceaux feulement > des petits vafes , qui au premier coup d'oeil 
fcmblent être de lapis-lazuli &c. Et l'on ne reconnaît même que 
ccd une vitrification > qu’en mettant le corps entre l’oeil , & le jour. 
A lors une teinte d’un verd de veffre dècele l’arrangement ordinai- 
res des particules vitrignes , & la magic de la couleur operée par 
la refraélion des faifeeaux lumineux , n’eft plus fujcctc à l'illufioiu 
d’une furfàcc colorée . 

Pour ne rien laifler à défirer fur ce chapitre je vais joindre ici 
l’analilc que j’ai faite de la pierre Calcaire qu’on emploie , dans les 
fourneaux à chaux de S.‘ Martin , & qui produit cette vitrification. 

La couleur de cette pierre varie fuivant les differentes propor- 
tions des corps hétérogènes qu’elle renferme . 

Elle eft d’un jaune rougeâtre lorfqu’elle contient du fer en dif- 
folution . fous une forme ochracée . Elle eft d'un jaune extrême- 
ment pâle, lorfqu ’cllc eft dans Ibn état de pureté naturelle. Elle tire 
fur le rouge pâle , lorfque la prcfence d’un alkali volatil y a formé 
la combinaifon d’un hep.tr fulpburis . Prcfence que l’on rcconnait 
toute de fuite par l’odeur forte qui s’en exhale . Mais ces combi- 
naifons font très rares ici . 

Le grain de la pierre eft d’une double qualité ; il en eft qui 
forme un vrai tuf coquillcr , mais on en fait très peu d’ufage par- 
ce qu’il donne peu de chaux . En cela on a tort , car la chaux co- 
quillere eft la meilleure pour cimenter les matérieux . L’autre grain 
cil uni , friable , opâque & d’un jaune pâle , comme je l’ai dit plus 
haut , quand il n’admet aucun mélange . 

Dans la formation de cette vitrification il y a une contradiction 
finguliére à obferver ; c’eft que le genct qui n’eft brûlé que quel- 
ques jours après qu’il a été coupé , donne très peu de fel , car la 
majeure partie s’en évapore pendant le tems de fon repos. Au lieu 
que les pierres qu’on employé tout de fuite en les tirant de la car- 
rière ne valent jamais celles qu'on a laide en tâs pendant quelques 
femaines, la chaux qui en provient eft plus blanche, & les vitrifi- 
cations ont plus d'éclat . Serais-cc l’air qui , par f >n influence , faci- 
literait la calcination en aidant à divifer mieux les parties , & qui 
dépoferait , en meme tems , mille particules Ctlincs lur ces pierres . 
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Voici 1a pierre d’achoppement de l’Obicrvateur , & c’eft dans de 
fcmblables analifes que les connaitlànccs du plus habile homme 
échouent . Toutes les (cicnces ont leurs cccuils mais fur tout celle 
de la Nature , dont le champ eft fi vafte , & fi fort en proïe aux 
écarts d’une imagination déréglée. Il faut cependant efpércr que cha- 
que moment ajoutant au capital de notre acquit» un jour fixera en- 
fin notre incértitude, & s’il ne nous rend pas raifon de tout, il ren- 
dra du moins , à cet égard , nos défirs plus fobres , par la connaiflàn- 
ce de notre propre fâiblcflc qu’il nous fera mieux connaître . 
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AVIS 

DE L’ AUTEUR. 

/ 'Etais occupé de timpréffwn de cet Ouvrage , 
lorfque je reçus par la pojle une lettre de la 
part d’un Anonime, renfermant les articles fuivans 
relatifs à ma Lythographie Sicilienne . Flatté de 
l'honneur qu'on fatfait à cette production de la~> 
croire digne d’ une Critique , j’aurai bien voulu en 
remercier l’Auteur , Çf répondre , en meme tems 
aux objectons qu’il me fa fait . Mais , ne fâchant 
ou adrcffcr ma réponfe, ]’ ai pris le parti de faire im- 
primer l’une & l'autre à la fuite de ma Lyt biologie . 
De cette façon , j ’efpére pouvoir fâtis faire , aux de- 
mandes de l’Auteur anonime , (f répondre , en-> 
même tems, aux nouvelles difficultés qu’on pourrait 
élever fier le même fûjet . Pour n'avoir aucun re- 
proche de manque d’exaüitude à me faire , j’ai 
fait imprimer la lettre telle que je C ai reçue , ne 
me permettant que la /Impie coréction de quelques 
fautes d" ortographe échappées à la plume de l’Au- 
teur . Quant - au fit le , c’efi celui de l’ original . 
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LETTRE 

D’ UN ANONIME 

Adrejfcc à l'Auteur , au fujet de fa Lithographie Sicilienne 
imprimée à Naples en 1777. 


T Out Amateur de la Minéralogie fçaura, afl’urément beaucoup de- 
gré à l’illuftre Auteur de la Lythographie Sicilienne du cadeau 
agréable qu’il lui en a fait , puis qu'on y cil informé d'un pays bien 
moins connu de quelques Provinces de l'Amérique . Nous éfperons 
qu'il voudra remplir fa proméfle & fatisfaire no:re attente fur les 
Tomes fui vans , & Lui en rendons déjà grâces d'avance . Nous fouhai- 
te rions auffi , qu'il voulut fe charger de la Minéralogie Siciliennes 
en général , c'eft-à-dire qu'il traita les métaux , demi-métaux, 
fels , bitumes , terres &c. de cette Isle , car , quoique ce champ 
foit bien vaftc , perfonne ne nous paroit plus propre à rendre cet 
important fervice au public que l'illullre Auteur , vû les grandes 
liaifons qu’il a dans le pays , réunies à fes belles connaitl'anccs . Nous 
trouvons dans les Cabinets des curiofités naturelles maints minéraux 
qu'on nous donne comme venant delaSicile Aqu’il faut prendre pour 
tels fur la parole des proprietaires. Quelle aftion génércufe! li eru» 
donnant une Minéralogie éxaéic de la Sicile , l’iliuftre Auteur voulût 
par là défabufer les Amateurs ,& dévenir par là leur Infiruâeur . 

Sur une réquiiîtion éxpréile nous prennons la liberté de fairo 
ici quelques remarques fur le Tomel. ça) de la Lythographie Sicilienne, 
«on pas pour critiquer l'Ouvrage , mais uniquement afin de nous 
inflruire & de nous éclaircir fur plulieurs doutes que la léâure de 
l’Ouvrage en queftion a fait naître . 

I. Pour quoi M.' le Comte a-t-il mieux aimé de divifer les 
pierres en Dures , Semi-dures , Tendres , & de différentes tissures , au lieu de 
fuivre la partition reçue de nos meilleurs Auteurs Minéralogifles , 
comme Valerius , Cronftaed, Bomare &c. La dureté des corps na- 
turels nous paroit trop vague , trop mfuffifante pour qu’on puilfe 
la prendre pour un figne caraétériftique capable a diftiuguer les dif- 
férentes éfpeces d’entre elles , & ne nous indique nullement !a_» 

Natu- 


(a) Lt Lythographie CT la Lytbologie Sicilienne , la Théorie des t'olcans , 
U Minéralogie Docimaftique Métallurgique furvic de la Minerhydrologie , & le 
Botanicon Etbnenfe, ne compofent point les Tomes d'un feul Ouvrage ; te_» 
font des traités fcpvrés offerts déjà au Tablée , ou devant [être dans peu , 
triais fins aucune relation de Clin a f autre . 
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Nature des cbofes ; au lieu, fi je dis: quartz, fpath , fluor, chaur, 
argille &c. tout le Monde inftruit entend dabord ce que je veux di- 
re par là . De plus la claiCfication adoptée par l'illuftre Auteur don- 
ne lieu à confondre aifement des variétés d'une même éfpece ; en un 
tnot elle fait foupçonner , comme fl la Lythographie Sicilienne n’eue 
été écrite que pour des lapidaires ; au lieu quelle mérité l'attention.» 
de tous les Connaiffeurs 

II. Une fois adopté cette méthode , il falloir ranger chaque éfpe- 
ce fous fon genre , ce que l’illuftre Auteur ne paroit pas avoir ob- 
fervé , s’étant , apparentent repofé fur la fidelité des lapidaires , qui, 
à la vérité peuvent mieux que tout autre , juger de la dureté au 
chaque pierre qu’ils travaillent , mais dont l’intérêt n'eft pas toujours 
d’avouer la vérité . Nous avons l’honneur d’ affûter M. r le Comte, 
que les Dendriâes , les Lumacheltes , (marbre à coquilles) les Ser- 
pentines , les pierres Stellaires , en tant qu'elles ne font pas changées 
en matière agatine , les fpaths , les concrétions , ou pierre ftalaâi- 
ques &c. ne font pas plus dures que les marbres . Le Alex , au 
contraire , les porphyres & certaines éfpeces de granités , méritent 
plutôc une place parmi les pierres dures , les granités en général ; 
enfin , les bafaltes , les pierres à rafoir , apartiennent à cette claffe 
que l'illuftre Auteur apelle demie dure. Il fe peut, neanmoins que ta 
Sicile produife ces folfiles d’une texture différente , & en ce cas nous 
avouons notre tort. 

III. Le nombre des jafpes & d’agares expofé dans la Lythographie 
Sicilienne , eft aflurément fi grand , qu’il n’y a pas de pays connu , 
ou on en ait trouvé autant . Refte à favoir fl ce font autant de va- 
riétés ftables & conftantes, dérivantes toutes de certains caveaux en» 
gallerie ou en couche , car fi cela n’eft pas , & que les variétés ad- 
duites viennent des caillous trouvés au hazard par çi par là, notre 
étonnement fur la prétendue richeffe en cette forte de produâions 
de la Sicile celléra , & nous n’y trouverons rien de particulier, vû que 
tout autre pais en pourra produire autant . Preuve de cela la Polo- 
gne , qui , n’ayant pas une feule mine de cette éfpece eft auffi ri- 
chement douée en toutes fortes de cailloux que la Saxe ou la Bohê- 
me . Mais fi nous voudrions dire ; que telle ou relie éipecc s’y trou- 
ve , ce feroit en impofer au public , car nous ne ferons pas fûrs 
d’en trouver deux . morceaux égaux . De plus un feul caveau con- 
tient’ ordinairement plufieurs variétés, que les lapidaires lavent enco- 
re confiée rableinent augmenter par les différentes coupes , il faut 
donc être fur fes gardes contre eux , fans quoi on rifque d’en être 
féduit . 

IV. Pour ce qui eft des pierres précieufcs dérivantes S: trouvées 
dans la lave , elles ne fonr , au fond que des vitrifications produi- 
tes par le feu des Volcans . Le Lord Hamilton nous en a déjà don- 
né d’afsez bonnes déferiptions , dans fon mémoire lur le Vefuvej . 
Mais fcrois-ce bien poflible que la Sicile entière , compofée de tant 
de Montagnes manquât tout- à fait de cryftallifations quartzeufes 

£ e colo- 


colorées , telles que les Topazes , les Amethyllcs , les Saphyrs, les 
Grenates , les Bénis , les Chryfolilces &c. Donnons qu’on n'en_» 
trouve pas en cailloux parceque les couches de terre de cette île ne 
font compofées que de lave , mais il y a cependant beaucoup dej 
Montagnes, feroient- elles entièrement dépourvues de gangues? L'il- 
luflre Auteur nous cite lui-même, outre la grande Me d’agates St 
de jafpes , qui ne croillent au fond , qu’en galleric , quelques mines, 
preuve donc qu’il y en a , comme nous le favons par d autres ; il 
paurroit y en avoir bien d'avantage , fi la Nation ne l’eut pas em- 
pêché , par les obflacles quelle fit aux mineurs Saxons que le Roi 
d’Efpagne d’aujourd’hui avoit fait venir à grands-faix . Ce fera donc 
suffi la raifon , pourquoi l’on cil jufqu’a prélent dans la ferme per- 
fuafion qu’il n’y ait point de mines de fer, tendis qu’on en a d’auffi 
grands indices dans les couleurs des marbres & d’autics pierres. 
Nous relions encore toujours dans la ferme perfuafion que l’Evangi- 
le fe vérifierait auffi ici , pourvu qu’on en fuivit les préceptes : cher- 
chez, & vous trouverez. 

V. C’eft un fait que la plupart de pierres précieufes colorées 
perdent leur couleur dans un certain dégré de chaleur . Il n'ell pas 
moins vrai qu’on peut teindre des criflaux fans les fondre , mais 
il ne fuit pas de ta que toute pierre crillalline colorée reçoive fa 
couleur au moyeu de la fumigation . L’art de faire des pierres pré- 
cieufes efl , d la vérité de nos jours bien plus en vigueur que ja- 
mais , mais il n'en efl pas plus connu que s'il n’éxifloit pas du 
tout . D’ailleurs , comme c’efl une choie connue que toutes les 
cryflallifations prefque foient l’éffct de l’eau il efl plus naturel do 
croire que ces cryflallifations foient déjà teintes dans leur état de 
fluidité , que fi nous voulions nous perfuader quelles le deviennent 
apres par des vapeurs métalliques . Nous n’infillons cependant pas 
fur notre opinion , & ferons d’abord prêts a admettre celle de l’il- 
luflre Auteur , dés qu'il nous aura convaincus de notre erreur . 

Enfin nous ofons prier M. f le Comte de vouloir bien a’ l’avé- 
nir ajouter deux étiquettes très - nécéflàires à l’énummeration des 
foffiles Siciliens , qui font celles de l’éfpece de la Montagne ou do 
terre , où on les trouve , comme auffi celle de l’épaifleur & pro- 
fondeur du filon . Deux circonfiances fort importantes pour les 
Connoiùéurs , Oc qui donnent lieu i juger de bien des chofes . 
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RÉPONSE 

Jf LM LETTRE DE V MVJi'HJ ME , 


A Vant que d’entrer en matière , & avant que de répondre au* 
objé&ions qui m’ont été faites par l'Auteur de la Lettre Ano- 
nyme ; je crois de mon devoir de le remercier de la manière obli- 
geante & pleine d’indulgence dont il a bien voulu traiter ma Lytho- 
graphie , & fon Auteur . En parlant des Détraékeurs de la Littéra- 
ture , un célébré Poète a dit : la Critique cjl aifit , mais l'art efl diffi- 
cile , cet axiome n’a en vue que ces Zoïles dont la plume envieufe 
répand fur tout ce qu’elle touche le fiel amer dont ils fe nouriffènt 
eux mêmes ; mais en lifant une Critique auffi judicieufe , & auffi 
honnête que celle qu’on m’a fait l’honneur de m'adreffer , bien loin 
de m’en plaindre , j’ai tout lieu d’en devoir être flatté ; & quoi- 
que nous ne foions pas du même avis fur beaucoup d’Articles , je 
ne puis m’empêcher de déclarer que j'aurai autant de plaifir à con- 
naître le Naturalise Anonyme , que j’en ai eu à lire les obfcrvations 
que renferme fâ Lettre , 8c aux quelles je tacherai de répondre Icj 
mieux qu'il me fera poffible , également par Articles féparés , ainfi 
que l’a fait l'Anonyme , afin d'oppofer mieux la deffènfe à l’attaque. 

I. Dans le premier Article de cette Lettre on parait étonné de 
ce que je me fuis abfolument écarté de la route que beaucoup 
d'Auteurs très refpéélables m'avaient tracés dans la manière dp 
Claflèr les produits de la Nature rélatifs au Re’gne Minéral . J’au-t 
rais à cette objection une reponfe fort fimple à donner ; c’efl que 
dans tout ce qui n'eft pas fondé fur une vérité confiante & généra- 
lement reconnue , il efl permis à chaque Etre penfant d’établir des 
doutes , de former des fyflêmes , de chercher enfin par mille efforts 
à mieux connaître la chofe qu’on ne l’a connue jufqu’i prefent . 
Mais je ne me contente pas d* cette réponde ; c'efl trancher leJ 
noeud Gordien , En expofant ici les motifs qui m’ont engagés i 
agir ainfi, je tacherai de le délier. • ‘ 

Valerius , Cronlled , Bomare 3e tant d’autres célébrés Minéral 
logifles , voulant ctalifier les produits de la Nature rélatifs au Rèa 
gne Minéral , tantôt ont déciit chaque efpéce d'après fes qualités 
particulières, tantôt parlant génériquement , ont placé les fubllances 
fous une claftè générale . C’efl ainfi que l’on volt dans beaucoup 
d’üuvrages les Spaths , les Quartz , les Concrétions &c. décrits 
dans des Chapitres féparés , tandis que dans d’autres , ces mê- 
mes fubflances ne font dépeintes que très en abtégé , & tous les 
•efforts de l’Auteur nont tu pour objet que le développement des 
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Les quartz colorés au contraire , Toit par le fluide déjà teint, 
Toit par une infiltration groffiére des vapeurs métalliques , les lâ- 
chent du moment que le feu , ou bien le Ample contait d’un acide 
ouvre leurs pores . 

Par ces preuves, & par beaucoup d'autres qu’il ferait inutile.» 
de rapporter ici , l’on voit la différence des deux Natures . Le Na- 
turaliftc Anonyme fera , j’en fuis fur , de mon avis ; St ce fera des 
Spaths vitreux; ou des quartz colorés qu’il aura voulu parler dans 
fa Lettre ; en ce cas là , je le prie de vouloir bien lire dans ma Ly- 
thologie les Articles féparés confacrés à ces fubllances , & il verra 
que je ne nie point leur éxiftence en Sicile , mais je le prie suffi de 
ue pas les regarder comme pierres précieufes ; car alors nous no 
ferions pas du même avis . 

Le troifléme argument enfin, a pour objet l’abondance des mi- 
nes en Sicile , & l’effet naturel qui en doit émaner dans la colorifa- 
tion des cryftaux . Le Principe rapporté par 1 Auteur Anonyme eft 
des plus vrais, ce font les vapeurs métalliques qui influent fur la_» 
colorifations des cryftaux . La Nature fuit la même marche pour 
vatier les teintes des pierres précieufes, celtes des fluors , celles do 
différais Tels, & bien fouvent celles de beaucoup d’autres produits. 
Mais ce n’eft pas la vapeur de tel ou tel minéral qui décide la qua- 
lité de la fubftance colorée . Le couleur eft une accident , la Natu- 
re des parties conftituantes eft la baze de tous les corps . Qu’importe 
que les exhalaifons des mines étendent fur un dépôt quelconque 1 in- 
fluence de leurs vapeurs , fi la matière de ce dépôt u’eft pas dans le 
degré de pureté qu’éxige une cryftallifation précicufe , fes parties com- 
posantes moins bien triturées par faction des fels agifl'ans , dans le 
tout qu’elles compoferonr, off.iront une juxta- pofition moins égale, 
une union moins ftriéte, par conféquent une diaphanéïté moins pu- 
re , un ciment moins vigoureux , une dureté moins fenfible , enfin n’au- 
ront pour réfultat qu’une cryftallifation du plus bas aloi . 

Telle eft la marche de la Nature , c’eft ainfl qu’elle a paru aux 
yeux de ceux qui l’ont obfervée . Simple , mais continuellement agif- 
fante , ede produit les Phénomènes les plus étonnans mais toujours 
avec le moins d’aftion po.üble . Et du plus précieux de fes produits, 
au plus commun , il n’y a de différence que dans le moindre dégré 
de f on aétion. L’homme vitrifie un grain ae fable , il lui donne tout 
l’éclat du cryftal produit dans les matrices des rochers ; il fiait plus, 
il le colore , & par l’imitation des procédés de la Nature , il intro- 
duit dans les pores de ce verre des vapeurs métalliques qui donnent 
i cette compofition un oeil , & des teintes femblables a celles des 
vraïes pierres précieufes . Qu’il falfe encore un pas de plus , une fois 
parvenu à la connaiffance de donner à ces cryftaux la dureté des pier- 
res naturelles ; il fe voit au niveau de la Nature . 11 en eft de mê- 
me des fluors nés dans le fein des Montagnes de la Sicile . Ils imitent 
déjà faiblement la tranfparence l’éclat & les teintes des pierres pré- 
«içufes i fi l’a&ion des fcls extraits par 1a conflagration de milieu 
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lts bornes j'avais voulu renfermer ma Lythographie . Et les déno- 
minations de , Dures , Sém 'i - dures , tendres & de différentes Heture ; que.» 
je donne aux pierres , font autant de Toucheaux , ou plutôt font 
autant de Guides pour conduire les Amateurs Amplement curieux, 
ou bien les Artiftes Amplement laborieux , comme l'eft le plus grand 
nombre dans les deux dalles . 

II. La fécondé objéâion de l'Auteur Anonyme roule fur la ma- 
nière dont j’ai claffiné les produits diffërens que j'ai analifés , mê- 
me en fui vaut la méthode que j’ai embralfée . Rélativement à l<t_» 
première inculpation , de m’être peut-être trop fié aux marbriers 
du pays , je compte y répondre dans l’Article iuivant, plus propre 
à mon avis à cette difeuifion; quant au fécond point, dans lequel 
l’Anonyme clarté la dureté refpéâive des produits, j'oferai lui deman- 
der la permilAon de m’etendre ici un peu . Quelques veines agati- 
nes , quelques dépôts cryftalllfés , ne changent point la Nature du 
marbre dans le fein duquel ou rencontre ces accidents par hazard. 
Ainfi , qui dit marbre , dit une fubftance Calcaire , plus ou moins 
dure , îuivant faction plus ou moins vive des acides qui ont con- 
courrus à fa cimentation , & furtout par la fineife de fes parties 
compofautes qui ont permifes une juxta-pofition plus ou moins uni- 
forme , une union plus ou moins ftriéfe . Les variétés à ce fujet 
font infinies , mais la différence en général eft très peu de chofe . 

Il n’en eft pas de même des autres produits que cite le Natu- 
ralise Anonyme . Les Spaths fufiblrs font très durs , comme Nature 
entièrement Vitrifiable ; les Spaths vitreux , leur cèdent très peu quant 
à la dureté , étant le produit d’une terre Refraâaire . Les Spaths 
ordinaires mêmes , quoique tout d. fait Calcaires , ont un degré de 
dureté bien différent de celui des marbres . Les Dendrittes , ont pour 
el.es unc baze refraâaire, & une difrolution métallique, deux motifs 
futfifans pour donner à leur ciment un nerf que n'a pas celui qui 
unit les atômes des marbres . Les Lumachelles te les marbres i 
coquilles , car je diftingue les unes des autres, font peut-être les 
feuù produits qui offrent une dureté égale à celle des marbres en- 
core , dans cette Nature , eft il des efpéces , qui ont des veines étran- 
gères très dures . La Serpentine , efpéce de pierre Smeâite , ou de 
pierre Ollaire , eft trop détrempée par des Principes huileux & alka- 
lius , pour ne pas offrir à la taille une réfiftance très opiniâtre . Il 
fuffirait je crois pour prouver fa dureté , de fçavoir que cette pièt- 
re acquiert au feu un degré de dureté inconcevable , pour être per- 
fuadé que cette fubftance n’eft point d'une Nature auffi peu folide 
que le marbre . Les Concrétions les plus délicates font toutes igne- 
feentes , te comment pourraient-elles faire naître l’etincelle , fi leur 
parties compofantes n’offraient à l’acier une réfiftance égale? 11 en_» 
eft de même des Stalaâites , des Stalagmites , des Offéocoles igne- 
feentes êrc. Les Alabaftrides n'ont pas la même propriété , mais 
par l'arrangement de leurs parties , le cifeau éclate plutôt leur tirtu, 
qu’il ne le taille . Les acides n’opérent fur ces fubftance qu'une ef- 
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férvefcence pafl'agére , & avec l’adjonâion d'un flux elles fe vitri- 
fient . Les pierres Stellaires , doivent leur origine à la lapidification 
d'un madrépore quelconque, par confisquent leur baze cft Calcaire, 
mais l’acide marin qui les lapidifie , les pénétre avec tant de vio- 
lence , qu’il dénature , pour ainfi dire , leur edcnce , 8c les acides 
agilfent fur ces produits comme fur prefque tous ceux qui tiennent 
a la terre Refraâaire &c. Les Granités ne font point des pier- 
res absolument dures , puifque le fcld Spath entre dans la compofi- 
tion de leur nulle ( 4 ) . C’ell plutôt une pierre neutre , refraÂaire 
fufcéptible de calcination , comment aurais -je pû la mettre â côté 
des jafpes & des agates! Le Porphyre, eft vraiment une pierre très 
dure par (à nature , mais ne fe trouvant point en Sicile , je n'ai pû 
en dire que quelque mots pour prévenir les btrangers fur l'idée gé- 
néralement répandue au dehors , de l'éxillence de cette fubitance ; 
dans cette Isle . Les pierres i Razoirs , dans le cas des Granités, 
font d'une nature trop compliquée pour avoir pu être dallées par- 
mi les pierres dures , mais en même teins offrent des grains trop 
opiniâtres à l’aâion de la roué pour les placer parmi les pierres 
Sémi-dures, ainfi que parairrait le défirer le Naturalise Anonyme. 
Enfin , les Bazaltes ont été généralement reconnues pour les produ- 
ctions les plus dures que la Nature nous ait préienté ap.es les pier- 
res précieufes , 8c je les aurai même mis tout de fuite aptés les 
agates & les jafpes, fi la Sicile en eut offert des dépôts conudéra- 
bles , & s’il ne nous était déjà connu , que ce font des productions 
ducs à l’aâion des Volcans ; dont je dois anatyfer les effets 3c les 
produits dans un Ouvrage féparé . Mais quand même cette fubflan- 
ce devrait fon origine â un fitnple arrangement de parties compo- 
fantes fait par la main du tems ; j'ignore pourquoi l’Auteur Anony- 
me voudrait que je les eufi'e claffés parmi les pierres Sémi-dures , vd 
la différence de la dureté & du poids de cette matière , d’avec ceux 
de tous les produits que j’ai rangés dans cette dalle. 

HT. La délicatélfe de l'Auteur Anonyme (ur 1 Article de la bon- 
ne foi des marbries , fait honneur à fa fjçon de penfer , tout hon- 
nête homme fera de fon avis la délias , & les Siciliens eux mêmes , 
quoique très antichés de 1a poiTélfion de certaines productions que 
leur pays n'a jamais vu naître dans fon fein , ne pourront qu'y ap- 
plaudir . J’y joindrai mon fuffrage , mais avant tout je prierai l'Ano- 
nyme de relire ce que j’ai dit a’ ce fujet dans le Oifcours Préliminai- 
re de ma Lythographie . Si j’avais été homme à me riér à des rapports 
apocryphes ,& a l’illufion d’une taille étudiée , je n’aurai pas cherché 
a’ prévenir mes Lcâeurs à ce fujet . Il elt plus naturel de redouter 
un mal qu'on connaît , que de déclamer contre un mal dont on ne fe 

défie 


(a) On peut la deffus confklter M. r de In Condamine qui rapporte dam fit 
Ouvrages, que les faces de l'Eguille de Cléopâtre à .Alexandrie , 4 pbfieurt 
de fes parties déid calcinées par le contaB imédiat de l'air , un Obéli/qut^a 
d'agate ou de jafpe , n aurait pu éjfuié cette injure . 
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•délie pas . Quoique la tromperie foit la reflource ordinaire des gens 
de bas aloi , ce n'eft point aux yeux d'un Naturalise Chymiite que 
la fraude peut emploïer les vécemens de la vérité . Si l’œil eit trom- 
pé par une apparence menfongére , les toucheaux de la Chymie vien- 
nent au fecours de la Nature , & démafquent les réducteurs chefs 
d'œuvre de fon rival . Ce n'eft pas moi qui ai affigné à la Sicile la 
première place parmi les pays favorifés par la Nature dans la richef* 
fe de leurs produits . Mille plumes célébrés ont garanti cette véri- 
té . Cependant , fi dans l'analyfe que j'en ai fait par moi même , je 
n’eufle vdque des preuves légères d’une réputation fi généralement 
établie, ami de la vérité, bien loin d’étre l’Apologifte d'un bruit va- 
^ue, d’une idée injuftement adoptée par le vulgaire , j’aurais emploïé, 
à décréditer la croïance de l’etonnante variété des marbres en Sici- 
le , la même plume dont je me fuis fervi pour combattre la preteu- 
.duc naifiance des Berils , & de tant d’autres pierres précieufes , qu’on 
croïait fi long teins naître dans le fein des Montagnes de cette isle» 
üon content d’examiner les blocs dépofés chês les marbries , d’en_» 
faire tailler des échantillons dans ma prefence sj'ai vifité prefque tou- 
tes les carrières de ce pays j j’en ai analyfc tous les produits ; Se fî 
l’immenfe travail que cette analyfe m’a coûté peut faire naître en moi 
quelque prétention , c’eft celle , d’avoir dit la vérité , Quant-é la-» 
manière donc viennent les jafpes & les agates en Sicile , je crois 
m’être plus d’une fois expliqué a ce tu jet je me fuis toujours fervi 
du mot de couches daijs ces deux Ouvrages , je ne l’euffe point fait, 
fi les jafpes Se les agates ne fe trouvaient en Sicile que feulement eu 
cailloux , comme prelque par tout . il arrive fouvent , furtout parmi 
les agates , qu’on employé certains cailloux agatifés qui en ont l’ap- 
parence . Mais ou ce n'eft que des produits étrangers fimpiemcnt agati- 
fés , ou fi ce font des vraies agates , ce font des émanations , des 
.fractures des couches fupéiicures, détachées par accident, fit rédui- 
tes dans cette forme roulée par le frottement continuel auquel eiles 
auront été affujetties . 

IV. Après m'avoir attaqué fur la trop grande variété des jafpes, 
des marbres &c. d’ écrits par moi , comme exiftans en Sicilej ; 
l’Auteur Anonyme me reproche de nier la préfence & la formatiouj 
des pierres précieufes dans ce pays. Se employé à ce fujec trois ar- 
gumens contre moi . Le premier ; eft le témoignage de M.' le Che- 
valier Hamilton Miniftre Plénipotentiaire de la v.our de Londres à 
celle de Naples , qui nous adonné la défeription des fluors tiou és 
dans les laves du Vefuve . Le fécond , l'abondance des cryftaUil'a- 
tions quartzeufes en Sicile, parmis lefquels le Naturalifle Anonyme 
place les Topazes , les Amethyftes , les Saphirs , les Grenats , Its Bc- 
rils , les Chryfoiites Sec. Le troifiéme enfin, la préfence de tant de 
mines différentes, dont abonde ce pays, & dont les exhauiiou* de- 
vraient naturellement influer fur la colorifation des crylraux . J'y 
répondrai fépa: eurent: l'Ouvrage de M. r le Chevalier Hamiiion , re- 
çu du Public avec les applaudifi'emens qui lui font dûs , n a eu en 


Digitized by Google 




fur cette matière , il ne me convient pas de vouloir démontrer de* 
vérités qu’ils ont déji prouvées . j*nvite feulement l'Auteur Anony- 
me à prendre la première matrice d'Ainerhyfte qui lui tombera fous 
la main , & pour peu qu’il l’obferve attentivement je fuis fur qu’il 
fera bientôt de l’avis que j'ai embralfé également par conviâion . 

Dans l’apoftile de fa Lettre , l’Auteur Anonyme me demande.» 
encore de faire connaître la nature des Montagnes dans les quelles 
fe trouvent les produits que j'ai d’écrits , & de déterminer auffi 
l’epai il'eur & la profondeur des couches , car c’eft la je crois ce qu’il 
a cherché à exprimer par le mot de Filon . La demande eft fi jufie, 
que je l’euffe prévenu, fi de pareils détails fulfent de la compétence 
d’un Ouvrage comme la Lythographie . Mais fi l’Auteur veut bien^ 
parcouvrir ma Lythologie & ma Minéralogie Docimafiique Métal- 
lurgique , j’efpére qu’il y trouvera non feulement les détails qu'il de- 
mande dans fa Lettre , mais encore tous ceux que mon fujet éxi- 
gait naturellement de moi , & aufquels j’ai pû fatisfaire . 

Je crois avoir répondu a' toutes les objedions du Naturalifto 
Anonyme, peut- être nn peu longuement; mais il m’a été impofiîble 
de me reftraindre dans des bornes plus étroites , vil le grand nom- 
bre des chefs d’accufation qui étaient intentés contre moi . J’ofej 
me flatter que l’Auteur voudra pardonner des détails nécéflaires , 
J’ai cru devoir par une réponfe un peu circonflanciée me rendre di- 
gne de l’honneur qu’on m’a fait de critiquer mon Ouvrage . 
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Nous n'avons relevé dans cet Errata , que les fautes de fens , 
car il eut été prefque impoffible de corriger celles de ponâuation_< 
& d’ortographe , vü que c’eft imprimé dans un pays ou l'on n’a pas 
trop lufàgc d’imprimer en François . 
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